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Die Schilderung von Thonvorkoinnien unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer geologischen C'haracteristik ist eine 
Aufgabe der praktischen Geologie, die bis jetzt nur selten 
ausgeführt wurde. 

Von den wenigen und nur teilweise unter diesem Ge- 
sichtspunkt betrachteten Arbeiten sind zu nennen: Jentzsoh, 
Zur Fabrikation von Glas und Porzellan geeignete Roh- 
materialien in der Provinz Westpreussen (Zcitschr. f. prakt. 
Geologie 1897, p. 201 u. ff.) — Dr. von Kraatz, (ibidem, pag. 
409:) Die Ziegelthone von Braunschweig, — v. Kalecinsky, 
lieber ungar. Thone etc. (Jahresber. d. k. Ungar, geol. Aust. 
1892), — Kinkelin, Nutzbare Lagerstätten zwischen Taunus 
und Spessart. 

Eine gründliche Kenntnis von Thonvorkommen muss 
sich in erster Linie auf die Kenntnis der geologischen Ver- 
hältnisse, unter denen die Thone Vorkommen, stützen, (ranz 
besondere Bedeutung hat dies dann, wenn es sich um nicht 
sehr mächtige, aber weit verbreitete Lager handelt. 

Das Streben, die Beziehungen festzustellen, die sich 
möglicherweise zwischen den Thonen bestimmter geologischer 
Horizonte und der chemischen Zusammensetzung ergeben 
könnten, sowie allgemein die Kenntnis der geologischen 
und chemischen Verhältnisse der Thon führenden Schichten 
in der Umgegend meiner Vaterstadt zu erweitern, hat mich 
angeregt, mich eingehend mit diesem Thema zu befassen. 

Ich erhoffe nebenbei, dass diese Bearbeitung der nutz- 
baren Thon- und Lehmvorkommen der Thonindustrie um 
Nürnberg, die für die Gegend eine ziemliche wirtschaftliche 
Bedeutung besitzt, einiges nützen werde. 
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Vielleicht wird sie vor übereilif^en Anlagen mit unzu- 
reichendem Ausgangsmaterial bewahren und andererseits bei- 
tragen, die Ziegelindustrie um Nürnberg zu qualitativ höheren 
Leistungen anzuregen, wie sie im Norden und Osten Deutsch- 
lands in entwickelter Form sich finden. 

Unter den verschiedenen Arten von Thon, die im 
Arbeitsgebiet verkommen, finden sich ausser gewöhnlichen zur 
Ziegelfabrikation gut geeigneten Lehmen auch sehr wertvolle 
eisenarme feuerfeste Thone, die selbst höheren Ansprüchen 
an Feuerfestigkeit genügen. 

Mein Arbeitsgebiet umfasst zum grössten Teil die poli- 
tischen Bezirksämter: Erlangen, Fürth, Nürnberg, Hers- 
bruck und Schwabach und zwar sind als annähernde Grenz- 
linien die Punkte: Erlangen, Fürth, Nürnberg, Ludwigskanal, 
Wendelstein, Feucht, Altdorf, Ottcnsoos, Scbnaittach, Forth, 
Schwabachthal , Erlangen , mit einander verbunden ange- 
nommen. 

Ausserdem wurden noch einige interessante Vorkommen 
ausserhalb des Arbeitsgebietes in die Untersuchung mit 
herein bezogen, wie überhaupt Vergleiche mit der Ausbildung 
der benachbarten Gebiete nötig waren. 
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I. Geologischer Teil. 


1. Die Formationen. 


Die in dem Gebiet sich findenden Thon- und Lehm- 
vorkommen gehören folgende geologischen Horizonten an: 

Schilfsandstein 

Herggypskeuper und Lehrhergschichten 
lilasensandstein 
Burgsandstein 
Zanclodonletten 
Rhät 

2 I unterer, mittlerer und oberer Lias 
I Dogger 

Albiiberdeckung 

Quartäre Bildungen. 

Es kommen also vor allem die beiden grossen Forma- 
tionen des Keuper und Jura in Betracht und erst in unter- 
geordneter Weise jüngere Bildungen. 

Die Einteilung des Keupers und des Jura wurde nach 
der Gümberschen Gliederung angenommen. ') 

Für die erste zu besprechende Formation, den Keuper 
gestaltet sie sich folgendermassen: 

') cf. Gümbel, Geologie v. Bayern, p. 731. 

1 * 


h 

• 

B. 

B 

a. 
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III. Rhät. 


9. Pflanzensandstein mit Lettenschiefer, thonigen Schichten 
und zahlreichen Pflanzenresten in 2 oder 3 verschiedenen 
Lagen 20 — 25 in. 

II. Bunter Keuper. 

c. Obere Abteilung (120 — 230 ni.) 

8. Zanclodonletten m. Zand, laevis. und vereinzelten Zwisehen- 
lagen von Sandstein oder Breccie 10 — .50 in. 

7. Burgsaiulstein, z. T. arfcoseartig und dolomi- 
tisch, wechsellagernd mit Lettenschiefern 70 — 140 m. 

c. oberer Burgsandstein 15 — 30 m. 

b. dolomit arkoseart. Sandstein (Ooburger 

Fcstungssandstein) 20 — 40 m. 

a. unterer Burgsandstein 30 — 80 m. 

6. Semionoten- oder Blasensandstein 20 — 25 m 

b. Coburger Bausandstein 
a. Blasen- oder Plattensandstein 


b. Mittlere Abteilung (20 — 65 m.) 
5. Stufe der Lehrberg- und Berggypsschichten 
b. Lehrberg-Schichten 

a. Berggyps-Schiohten, vorherrschend Letten- 
schiefer mit schwachen Sandsteinbänken 
4. Schilfsandstein-Stufe 


2—10 

m. 

20—40 

m. 

25—35 

in. 

3-5 

m. 

15—80 

m. 

10-35 

m. 


a. Untere Abteilung: (Orundgypskeuper). 
3. Stufe der Estherienschiohten 
2. Stufe der Myophorienschichten 
1. Untere Grundgypsschiohten 


I. Lettenkohlen-Keuper. 

Die Schichten des Grundgypskeupers und des Letten- 
kohlenkeupers kommen für das vorliegende Gebiet nicht in 
Betracht, weshalb die Betrachtung gleich mit der Stufe des 
Schilfsandsteins und der Lehrbergschichten beginnt. 
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Sc hilfsancl stein, Herggypsschichten und 
Lehrbergsohicht. 


Wenn auch in meinem eigentlichen Arbeitsgebiet ältere 
Horizonte als der Blasensandstein nicht zu Tage ausstreichen, 
so erschien es im Interesse der besonderen Zwecke dieser 
Arbeit doch geboten, auch auf die älteren Keuperschichten 
einzugehen, da sie für die Ziegeleiindustrie um Nürnberg von 
Bedeutung sind. 

An den Thalgehängen zwischen Langenzenn, Kirchfem- 
bach und Veitsbronn (westl. von Fürth) sind in einer grösseren 
Zahl von Lehmgruben die Glieder der mittleren Abteilung des 
bunten Keupers entblösst. 

Namentlich die Berggypsschichten kommen für die 
zwischen Siegclsdorf und Langenzenn entwickelte grosse Ziegelei- 
industric, die bei einer jährlichen Produktion von ca. 50 Mil- 
lionen Mauersteinen einen Jahresumsatz von ca. 1 V , Millionen 
Mark repräsentirt, in Betracht. 

Am Bahnhof Siegelsdorf sind diese Lettenschichten in 
einer Mächtigkeit von ca. 15 Meter aufgeschlossen, es sind 
intensiv rotbraune Lettenschiefer mit wenigen Einlagerungen 
von Kalkstein- und Kalkmergel, sowie Sandstein- und Gyps- 
bänkchen. Dem Zennthal entlang finden sich sehr instruktive 
Profile bei Langenzenn. 

In der Ziegelei Lotter und Stiegler (östl. von Langen- 
zenn) zeigte sich in einer 40 .Meter breiten Lehmgrube folgen- 
des Profil : 


Profil I. 


10 . 



bO 

a 


i. 


Oben: Harte quarzitische l’latten des B 1 a s e n s a n d- 
steins mit ausgewitterten Thongallen. 

Rotbrauner, gleichmässig horizontal geschichteter Lehm 
mit spärlichen grünen sandigen Flecken 2,00 m. 

Horizontale Bank von gelbgrauem stark sandi- 
gen Thon mit feinen parallelen Zwischenlagen 
von rotbraunen Lehm 0,35 „ 

Rotbrauner Lehm wie 9, aber sandiger 0,40 „ 
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6. Leicht gewellte Sandsteinbank ähnlich 8, 0,35 m. 

5. Lehm wie 9, 0,30 „ 

4. Sandbank mit Thonzwischenlage, allmählig in 

grauen festen feinkörnigen Sandstein übergehend 0,60 „ 
3. Lettenstreifchen von rotbrauner, roter, violetter, 
grauer und gelber Farbe mit grauen und gelben 
Sandstreifchen dazwischen gelagert, — Hori- 
zontale Schichtung von oft nur 2 mm starken 
Schichten, auf den Schichtflächen Ölimmer- 
blättchen 0,40 in. 

3b. Gelbe thonig-sandige Bank 0,05 „ 

3a. wie 3 0,70 „ 

2. Grauer Thon mit feinen gelben Sandstreifen 1,00 „ 

1. Die Thone werden immer sandiger und bilden 
nun einen dünnschichtigen, thonigen Sand- 
stein, der von wechselnder petrographisoher 
Beschaffenheit, aber durchweg sehr weich und 
mürbe ist 4,00 , 

Unter diesem Sandstein , der eine Gosanitmächtigkeit 
von ca. 6 m erreicht, fanden sich beim Fundamentgraben 
braunschwarze, Manganhaltige Mergelknollen mit Schwerspath- 
krystallen. — ln einer anderen Lehmgrube (Ziegelei Walther) 
südlich des Bahnhofes wurde direkt unter dem graubraunen 
Schilfsandstein eine grau-grüne äusserst feingeschichtete Sand- 
steinbank von 30 — 40 cm Mächtigkeit wiederum beim Fun- 
damentgraben vorgefunden. Auf den SchiehtHächcn lagern 
kohligo Bestandteile , ferner finden sich Glimmerblättchen 
darin, Schwefelkiesknollen und eine chloritische grüne Sub- 
stanz, wohl das Zersetzungsprodukt von Magnesiaglimmern. 

Diese Schicht wurde auch beim Graben eines Brunnens 
im gleichen Niveau in der Ziegelei Baindorf wieder ange- 
troffen. (cf. Profil Ila. Nr. le.) 

Die typische Lehrbergschicht mit den 3 Kalkbänken ist 
in diesen beiden Aufschlüssen nicht mit Sicherheit zu kon- 
statieren, vielleicht dürfte eine dolomitische Bank von 8 cm. 
in den oberen Berggypsschichten als die Lehrbergbank anzu- 
sprechon sein, die sich in den Aufschlüssen von Kaindorf findet. 




BcffiTKyp^** itfid LebrUcrg'Schfchteii. 


Nach Thürach') keilt sich von den 3 Lehrbergbänken 
am spätesten die mittlere gegen die randliche Keuperzone 
zu aus; vielleicht dürfte diese Bank in dem vorliegenden Profil 
als die mittlere Lehrbergbank zu betrachten sein. 

Die Raindorfer Gruben zeigen folgendes Profil: 

Profil n. 

16. Oben; Blasensandsteingeröll- und Blöcke in grauem, 
oft auch bräunlichem Boden, zuweilen sinken diese 
Blöcke in den darunter liegenden 
jlä. Letten ein. Rotbraune dunkle Letten, durchzogen von 
schwach wellig verlaufenden Straten sandiger, dolomi- 
tischer dünner Bänkchen von grauer, gelber und grüner 
Farbe. — Nach unten wird der Letten steinmergel- 
artig hart ; manchmal finden sich fette chloritische 
Putzen, oben Quacken und dolomitische Knollen, letztere 
bankartig in einer Linie. — (Lehrbergbank?) 6,00 m. 
14. Sandsteinbank von hellgelblich-grauer Farbe, 
durchzogen mit dünnen Lettenstreifchen, (ent- 
sprechend Profil I. 4.,) sie keilt sich nach 
NNW. rasch aus. (Transversale Schichtung) 

bis 2,20 , 

13. Roter und grüner Letten 0,80 „ 

12. Braune geschichtete Sandsteinplatten, nach 
aussen rotbraun anlaufend. (Ijeichtes Einfallen 
nach NNW. infolge des Gehängerutsches.) 

Die Bank schwillt linsenförmig an, nimmt aber 
rasch wieder zur Stärke von 65 cm. ab 0,65 „ 

11. Leicht gestauchtes graugrünes und rosagefiirb- 

tes Gestein 0,30 „ 

10. Roter Ijetten mit grünlichen, leicht gefalteten 

Streifen 0,80 , 

9. Wechselnd rote, blaue, graue und gelbe Letten- 
streifen mit sandigen Schichten 0,80 „ 

(entsprechend Profil I, 3.) 

') (ieogn. Jahreshefte, 1888 u. 1889: Die Gliederuiij^ des Keupers 
im nördlichen Franken. 1889 p. 160. 
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8. Graubrauner Sandstein (Schilfsandatcin) 2,00 in. 

7. Rotviolettes Eisenoolithbänkchen, nach oben in 
stark sandigen roten Thon übergehend ; leichte 
nach N. (Röschungseinfallsrichtung) gerichtete 
Faltungen 1,00 , 

6. Ockerfarbiger Sandstein, zuweilen sehr stark 

(bis 0,80 ni) anschwellend 0,15 „ 

5. Harter, hellbrauner thoniger Sandstein 0,10 „ 

4. Brauner sandiger Mergel 0,50 „ 

3. Graubrauner sandiger Mergel Oi^O » 

2. Graublauer und bräunlicher Letten 0il5 v 

1. Schilfsandstein, graubraun thonig, geschichtet 1,00 „ 

und mehr. 

Durch die liebenswürdige Ueberlassung eines Brunnen- 
profils seitens des Besitzers der Ziegelei, des Herrn Ingenieur 
Korner, bin ich in der Lage, das Profil nach unten (ca. 30 m. 
unter die Thalsohle) noch weiter zu ergänzen : 


Profil Ha. 


22] Roter Letten 

1,10 

m 

1» I Gelber thoniger Schilfsandstein 

5,50 


1. g. „Felsen“ (Sandstein) 

0,20 


f. Blauer Letten 

1,20 


c. „Felsen“, graugrün (Sandstein) (cf. p. 9) 

0,30 


d. Blauer Letten 

12,04 

n 

e. Blauer Sandstein 

2,36 

jy 

b. Letten 

3,48 

n 

a. Sandstein 

13,82 



40,00 m 

unter la befindet sich der Wasserhorizont für den Brunnen, 
der wohl dureh die unteren Estherienschiohten gebildet wird. 

Die unter No. 14 des Profils No. II beschriebene Sand- 
steinbank findet sich in allen Lehmgruben der Ziegeleien 
zwischen Langenzenn und Siegelsdorf. — Das Auskeilen bei 
dem vorliegenden Profil ist nur vorübergehend, denn auch in 
einem Aufschluss des linken Zennufers fand ich sie wieder, 
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(loch erschien sie in allen Aufschlüssen in verschiedener 
Mächtigkeit. — Diese Sandsteinbank dürfte dem von Thürach*) 
erwähnten Freihunger Sandstein entsprechen. 


Der Schilfsandstein in dein vorliegenden Gebiet gehört 
dein Bereich der Plutfacies*) an, er ist bräunlich, oft gefleckt 
porös, weich und zeigt häufig stark thonige Zwischentagen, 
so dass die oberen Schichten, soweit sie erschlossen sind, bei 
der Ziegelfabrikation auch unter die Berggypsmergel gemengt 
werden. Härtere, als Bausandstein zu gebrauchende Sand- 
steine, wie z. B. die von Kastell, werden wohl durch die 
Schicht la, Profil II a repräsentiert werden. 

Wir haben es hier mit dem Product einer ganz beson- 
ders mächtigen Flutbewegung zu thun ; die Nähe der Küste 
würde den wechselnden petrographischen Charakter des 
Schilfsandsteins erklären lassen. Die Mächtigkeit des Schilf- 
sandsteins ist hier ca. 39 in, also noch bedeutender als die 
von Thürach angegebene Maxiinalniächtigkeit von 35 m bei 
Sugenheini und bei Lichtenau. 

Die chemische Untersuchung des thonigen Schilfsand- 
steins ergab: 

Si 0, (-(- Ti 0,): 64,50 
Al, 0,: 22,20 

Fe, 0,: 3,40 

Fe 0: — 


:0 C 
Mg 0: 

K, 0: I 

Na, 0: j 
8 0 *: 
Glühverl. : 


0,30 

0,25 

4,23 

0,21 

5,80 


100,89 

Es handelt sich hier also um ein ziemlich thoniges Gc 
stein, wie besonders die rationelle Analyse ergibt: 


') Thürach, a. a. O. 1888, pag. 149, s. S. 19 Anm. 
•) Thürach, a. a. 0., p. 135 n. ff. 
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Thonsubstanz und Basen: 54,10 

Quarz 

Glimmer und Feldspath 

100,00 

Die Berggypsletten sind gut plastische Ziegelinaterialien, 
die vor allem wegen ihrer bedeutenden Mächtigkeit und der 
günstigen Lage an den Eisenbahnlinien, von denen sie ge- 
radezu angeschnitten werden, verarbeitet werden. Qyps- 
linsen oder -Schnüre konnte ich in den Aufschlüssen nie 
beobachten; es ergab auch die Analyse der Letten nur einen 
geringen Gypsgehalt, der aber für die Verwendung der 
Mergel zu keramischen Zwecken schon störend in Betracht 
kommt. 

Die grünen sandigen Zwischenlagen und einzelne schwache 
dolomitische Steinniergelbänke sind wohl als Vertreter des 
Gypses zu betrachten. 

Der erwähnte Gypsgehalt (0,60 sowie der schwankende 
Kalkgehalt und einige Einlagerungen von dolomitischen Knollen 
sind zwar für die Fabrikation gewöhnlicher .Mauersteine nicht 
sehr hinderlich, gebieten aber für Herstellung besserer Ziegelei- 
produkte Vorsicht und erfordern zum mindesten eine sehr 
sorgfältige Aufbereitung des Ziegelgutes, die namentlich in 
der guten Homogenisierung und der Beseitigung des Gypses 
zu bestehen hätte. Die Verwendung der thonigen Schilf- 
sandsteinschichten drückt den Gypsgehalt etwas herab und 
ist als Magerungsmittel der fetten Berggypsletten recht 
geeignet. 

Wie sehr der Kalkgehalt der Berggypsschichten wechselt, 
geht daraus hervor, dass sich neben Proben von ca. 2* „ Oa 0 
solche mit bis zu 10”/„ Ga 0 vorfanden. 

Die Lehmgruben der Ziegelei südlich des Bahnhofes 
Langenzenn zeigen interessante Faltungen und Stauchungen 
der Berggypsschichten, welche von Thürach') als von glacialen 

') lieber einige wahrscheinlich glaciale Erscheinungen im niirdl. 
Hayero. Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1896. p. 666. 
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Ursachen herrühren d erklärt wurden, währendBlanckenhorn') 
die Störungen der Lettenlagerung durch Bodenbewegungen 
deutet. — Insbesondere die Thatsache, dass sich in den durch 
die Faltung entstandenen Taschen Gesteinsblöcke finden, 
welche beim Einwirken ein Aufpressen der sie umgebenden 
Thonmasse bewirkt haben mochten, spricht sehr für die 
Blanckenhorn’sche Annahme. 

Seit den Aufnahmen von Thürach und Blancken- 
horn ist nun noch eine Grube neben den dort geschilderten 
geöffnet worden, die diese Auffaltungen und Stauchungen in 
schönster Weise zeigt. 

Es ist immerhin auffallend, dass sich nur bei den in 
unmittelbarer Nähe beisammen liegenden Gruben solche Schicht- 
störungen finden, während in einer am anderen Ufer der 
Zenn liegenden Grube nur schwach wellige Biegungen sich 
zeigen, vollends aber in der ca. 1 km entfernten Grube sich 
auf einer Strecke von 40 m eine vollständig horizontale 
Lagerung zu erkennen gibt; auch in den Raindorfer Auf- 
schlüssen sind nur unbedeutende wellenförmige, langgezogene 
Strafen zu beobachten; ebenso herrscht in den Lehmgruben 
bei Siegelsdorf horizontale Lagerung der Schichten. 

Wenn der Gletscher, den Thürach vom Gillenberg (süd- 
von Langenzenn) nach Norden sich bewegen lässt, die Ursache 
der Schichtstörungen ist, so wäre es doch mindestens auf- 
fallend, dass dieser die links der Zenn gelegenen Partien und 
die in der Nähe der gestauchten Letten-Schichten gelegenen 
ebenfalls am rechten Ufer der Zenn befindlichen Höhen nicht 
beeinflusst haben sollte. Auch dort befindet sich über den 
Berggypsschiehten Sand mit Sandsteinblöcken. Gie Sand- 
niaschen werden vielleicht als Eluvialprodukt des Blasensand- 
steins zu betrachten sein, während die geglätteten quarzitischen 
Platten, die ebenfalls dem Blasensandstein angehören, infolge 
ihrer Härte natürlich wesentlich besser der Zerstörung wider- 
standen haben. 

*) Theorie der Beweguni? des Erdbodens. Zeitschr. d. d. geol. 
Oes. 1896. p. 382. 
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Diesem Umstanil ist auch die Qlättung zu verdanken, 
indem verwitterte Sandsteinpartikelchen durch das Wasser 
über die quarzitischen Platten bewegt, diese gewissermassen 
polirt haben, so dass man zu ihrer Erklärung glaciale Ur- 
sachen anzunehmen nicht benötigt. 

Dem Auftreten von geglättetem Hornstein ist deswegen 
keine besondere Bedeutung beizumessen, da solche Peuerstein- 
stücke mit vorzüglicher Glättung auch auf Höhen bei Wil- 
hermsdorf, westlich von Lanzenn sich finden, auf der linken 
üferseite des Zenn, wo sich ebenfalls wie auf der gleichen 
Seite bei Langenzenn keine grösseren Stauchungserscheinungen 
beobachten Hessen. Es müsste also, wollte man die Störungen 
durch Olacialwirkungen erklären, diese Wirkung genau bei 
den von Thür ach geschilderten Lehmgruben zum scharfen 
Abschluss gekommen sein, was doch nicht sehr wahr- 
scheinlich ist. 

Die Analyse des Berggy psmergel ergab: 

a) Gesamtanalyse: 

8i Oj (+TiO,: 57,10 
Al, 0, : 23,95 

Fe, 0,: 4,15 

FeO: — 

Ca 0 : 2,60 

MgO: 1,01 

6,00 

S Oj : 0,35 

Glühverlust 6,17 

101,33 

b) Kationelle Analyse: 

Thonsubstanz und Basen: 63,50 

Quarz und Silikate : 36,50 

100,00 


K,0: 1 

Na,0: I 


TV ; 
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Der Blase II Sandstein. 

Westlich von Nürnberg; dehnt sich ein sanft welliges, 
von flachen Thalrändern durchzogenes Hügelland aus. Die 
blühende landwirtschaftliche Kultur dieses Terrains — un- 
mittelbar um Nürnberg als das sogen. Knoblauchsland bekannt 
— unterscheidet dasselbe vorteilhaft von den dürftigen 
Pöhrenwäldern und Feldern des benachbarten Diluvialgebietes. 

Geologisch wird dieses Gebiet von der von Gümbel') 
als Semionoten- und Blasensandstein bezeichneten Keuper- 
stufe gebildet. 

Da ihre Entwicklung mit der weiten nördlich zu be- 
obachtenden Ausbildung des Semionotensandsteines nicht 
scharf zu identificiren ist, so erscheint die Bezeichnung 
Blasensandstein für das Arbeitsgebiet zutreffender. 

Thür ach*) hat den fränk. Keuper in 3 Zonen geteilt, 
eine raudliche oder Uferzone, eine mittlere und eine äussere 
Zone. Das Gebiet um Nürnberg gehört der randlichen Zone 
an; für den Blasensandstein dieses Terrains ist bei Hummel*) 
die folgende Zweiteilung aufgestellt; 

Üben: Rote und graue Lettenlagen mit vereinzelten Stein- 
mergelbänken und grobkSmige mauganreiche lockere Sandsteine 
mit Thongallen, Dolomitknollen, GeröUen und verkieselten 
Hölzern 15—36 m 

Unten; grobkörnigere, festere, löcherige quarzitiscbe Blasen- 
nnd Plattcnsandsteine 10 — 15 m 

Diese Aufstellung stimmte gut mit meinen Beobachtungen 
überein, nur scheint mir, dass das Auftreten einer Lage 
harter ijuarzitischer iSandsteinplatten von 10 — 25 cm Stärke 
über den Letten noch mehr berücksichtigt werden müsste. 

Vielleicht ist dieses Vorkommen als das Aequi valent 
des Coburger Bau- oder unteren Semionotensandsteines im 
Sinne der Thürach’schen Einteilung zu betrachten, um so 
mehr als nach Proescholdt*) bei abnehmender Stärke der 

') Frankenjnra p. 56, Erltg. z. Bl. Bamberg u. a. 0. 

^ Geogn. Jahreah. 1889. 

*) Geolog, agron. Stud. im Bereich il. westl. Ufers der Reguitz b. 
Erlangen. Inaug. Diss. Erlg. 1896. 

*) Jahrbuch d. k. preuss. geolog. Laudesanstalt 1884. S. LXV. n, 
Thiirach. a. a. 0. 1889 p. 20. 
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Bandsteinplatten sich reichlich quarzitisches und dolomitisches 
Bindemittel einstellt und die Sandsteinbänke dadurch sehr 
hart werden. Auch Thürach*) erwähnt das Vorkommen 
solcher Platten bei Ansbach u. and. Orten im Coburger Bau- 
sandstein. 

Die Letten sind von rotbrauner Farbe, meist horizontal 
gelagert und häufig von horizontalen oder diagonalen grün- 
lichen, sandigen, oft dolomitischen Streifen durchzogen. — 
Oefters — in den oberen Lasen — treten dolomitische Ein- 
lagen, Knollen oder „Quacken“ auf, die bald fest und dann 
reicher an dolomitischem Bindemittel, bald feldspathhaltig sind, 
bald mürber und dann sandiger werden. 

Die Analyse eines solchen Steinmergelknollen aus der 
Gegend von Zirndorf ergab nach Gümbel’) : 

Si 0, -t- (Ti 0, 0,02) ö6,9H 


Al, O3; 24,40 

Fe, Os: 7,42 

Fe 0; 0,49 

Mn 0: 0,15 

Mg 0: 1,29 

Ca 0: 0,59 

K, 0: 4,24 

Na, 0: 0,24 

SO, + 01: 0,07 

0 0,: 0,14 

H, 0 u. Organ: .*1,98 


100,18 

Ein Dünnschliff Hess erkennen, dass es sich hier um eine 
Arkose aus Feldspath und Quarzkörnern mit wenig dolomit- 
ischem Bindemittel handelte; spärlich waren noch vorhanden 
Magnetit und chloritische Substanz. 

Der petrograph. Charakter der Letten ist der eines 
fetten, plastischen Lehmes, frei von gröberen Sandkörnern ; 


') a. a. 0. p. 3« 

’) Erltg. z. Bl. Neumarkt der geolog. Karte von Bayern, pag. lU. 
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mikroskopisch waren zu erkennen: Quarzkörner, stark ab- 
gerundet, Zirkon (sehr häufig), darunter grössere mit Elin- 
schlüssen und Oasporen, ferner Magnetit, Anatas in Tafeln, 
Rutil, Glimmer und E’eldspath (Plagioklas). 

Der Sandstein ist im Arbeitsgebiet als weiches grün- 
liches Gestein ausgebildet, der Magnesiaeisenglimmer ist häufig 
chloritisirt, das Bindemittel ist kalkfrei oder nur schwach 
dolomitisch, Feldspath findet sich nicht selten ; meist aber ist 
er auf Arkoseeinschlüsse beschränkt, die ich vereinzelt als 
Lesestücke gefunden habe. 

Charakteristisch sind Thongallen, die oft auswittern, wo- 
durch dem Sandstein ein löcheriges, blasiges Aussehen verliehen 
wird, das seinen Namen veranlasst. 

Auch Hornsteinknollen und Chalcedon, wie weissgeaderte 
Lydite finden sich öfters (z. B. Zirndorf, Herzogenaurach) — 
Gyps konnte ich nur äusserst selten beobachten. 

Mikroskopisch vorhanden fand Thürach ‘), Zirkon, Rutil, 
Turmalin, Granat, Staurolith, Magnet- und Titaneisen, und 
Anatas. 

Eigentümlich ist das häftfige Auftreten von Mangaii- 
knollen im oberen Blasensandstein ; nach GümbeP) enthält 
ein solcher durch Manganoxyd schwarz gefärbter Sandstein 
aus der Nähe von Roth: d, 14®/o Mn, 0, + Mn 0,. 

Aufschlüsse finden sich öfters in den Lehmgruben der zahl- 
reichen Ziegeleien, so z. B. das in der Ziegelei Eltersdorf: 

Profil III. 

8. Oben: Brauner Sand®) mit festen quarzitischen Sandstein- 
platten 0,80 m. 

') a. a. 0. 

’) Erltg. E. Bl. Neumarkt pag. 11. 

•) Der braune Sand dürfte vielleicht verwitterter Coburgcr Bausand- 
stein (unterer Semionotussandstein) sein, in dem sicli nur die quarzitischen 
Platten noch erhalten haben. 
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2. Kotbrauner Letten, zuweilen graugrün, dann wieder 
Violettfarben, oft gefleckt; kleinere und grössere 
sandig dolomitische Aederchen ziehen sich durch. 

— Oben öfters Quacken, nach unten wird der 
Lehm immer sandiger und geht allmählig nach 4,00 „ 
1. in mürben graugrünen Sandstein über. 

Der Lehm liegt auf einer kleinen leicht gewölbten Kuppe 
und dürfte bei der grossen Produktion der Ziegelei sich bald 
als sehr knapp erweisen. 

Die chemische .Vnalyse einer Durchschnittsprobe der 
Lettenschichten (wobei auch feine dolomitische Schnüre mit 
eingeschlossen sind) ergab: 

Si 0^: 

AL 0,: 

Fe. 0,: 

Ca 0: 

.Mg 0: 

K, 0; 

Na, 0: 

So,; 

Mn 0: 

Glühverlust : 

90,.')4 

Hoi sorgfältiger Aufbereitung werden die kalkigen und 
dolomitischen Partien unter die übrige Lehmmasse gleichmassig 
verteilt und dann ist der Lehm des Hlasonsandsteins ein zu 
allen Ziegeleiprodukten gut geeignetes Material. 

Die Ziegeleien bei Zirndorf bieten dem Eltersdorfer 
ähnliche Profile; dort befindet sich eine grössere Ziegeleipro- 
duktion vereinigt, welche derjenigen von Siegelsdorf und 
Langenzenn nicht sehr viel nachsteht. 


48,95 
14,22 
0,48 
7,21')| 
3,37 
4,21 
2 52 
Sp. 
1,27 
11,31 


ln Schwefelsäure zersetzbar: 
(Thonsubstanz Hasen) ; 

48,24 
40,44 


11,33 


Sand : 

Feldspath: 

-|- Glimmer: 

100,00 

Schon unter Seger-Kegel 5 
war der Lehm zu einer Schlacke 
ceschmolzen. 


') Eine ausgesuchte Probe des rein thonigen Lettens ergab dagegen 
nur 3,07”/„ Ca 0 und 2,60‘',„ Mg 0. 
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Der Ilurgsandstein. 

Die liurgsaiideteinstufe setzt sich zusammen aus einem 
Wechsel von Sandstein- und Lettenschichten in einer Mäch- 
tigkeit von 25 — HO m. Die Sandsteine sind bald fein-, bald 
grobkörnig, stellenweise gehen sie in eine dolomitische oder 
quarzitische Arkose über;') zn letzterer gehören die Wendel- 
steiner Mühl- und Pflastersteine. Der Burgsandstein bildet 
das hauptsächlichste Baumaterial von Nürnberg, die Letten- 
schichten finden für Ziegeleien häufig Verwendung. Nicht 
selten beobachtet man Gerölle aus palaeozolschen Formationen 
in den oberen Lagen , so sind namentlich bei Zirndorf 
schwarze weissgeaderte Lydite häufig. Die dolomitische Arkose 
dagegen ist durchaus nicht öfters nachzuweisen, so dass eine 
Dreiteilung in unteren Burgsandstein, Ooburger 
Festungssandstein oder dolomitische Arkose und eigent- 
lichen Burg- oder Stubensandstein, wie sie von Bamberg 
nach Norden durchgeführt ist*), im südlichen Mittelfranken 
nicht mehr ausführbar ist. 

Bei Hummel *) findet sich eine Parallelisierung der 
mittleren Keuperschichten in Franken, der ich die von Hummel 
für die randliche oder Uferzone gebrachte Einteilung und die 
von GümbeP) gewählte Einteilung für die Blätter Kronach, 
Bamberg, Ansbach entnehme: 

Hummel. Gümbel. 

Burg- oder Kellersandatein 6—7 „k. H.“ Ob. Burgsaiidsteiu 15— 30 m 

stärkere weisse oder rötliche Sand- „k. 7.“ Dolom. Arkose 20 — 24 m 

steinlagen, getrennt durch 5—6 „k. 6.* Unterer Burgsandstein : vor- 

Lettenlagen 25 — 50 m. herrscheud weissliche Sandsteine 

und bunte Lettenschiefer, zuweilen 
Mergel mit Gjps 30—80 in. 

Diese Gliederung möchte ich noch dahin vervollstän- 
digen, dass ich ihr die im Arbeitsgebiet am häufigsten sich 
zeigende Schichtenfolge beifüge: 

') cf. Güinhel, Erltg. z. Bl. Neumarkt pag. 12. 

•) Blatt Kronach der Gilmbel’schen geol. Karte v. Bayern. 

*) Geolog, agrouom. Studien im Bereich des westl. Ufers d. Regiütz 
bei Erlangen Diss. Erlg. 1896. 

‘) Frankenjura pag. 66. Geologie v. Bayern p. 732. 

o 
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Profil IV. 


4. Rote, weisse und rosa Streifen von sandigthonigein Gestein, 
von roten oder grünen, rasch sich auskeilenden Letten- 
hänkchen unterbrochen, in langgezogenen Straten 5—8 m. 


Innerhalb des Arbeitsgebietes tritt der Burgsandstein auf: 

1. nördlich von Nürnberg, an der Westseite des Zuges 
Kalchreuth-Ksohenau, wo er in zahlreichen Brüchen erschlossen 
ist, deren bekanntester am Ohrwaschel bereits von Lissack’) 
aufgenommen wurde. 

Eine grosse Lehmgrube befindet sich von Nürnberg ca. 
4 km entfernt, im Walde nach Heroldsberg zu. Es sind 
die oberen thonig-sandigen Schichten, die hier zwar sehr 
thonig ausgebildet sind, aber noch viele Sandzwischenlagen, 
grobe Conglomerate quarzitischer Art und häufig sogen, 
(juacken eingeschlossen zeigen, lieber dem Letten lagert 
ein dünnblätterig geschichter weicher und thoniger Sandstein. 

Die Letten wechseln in rascher Folge in den Farben 
grün, hellrot, dunkelrot je nachdem gerade an den einzelnen 
Stellen die organischen Substanzen mehr oder minder 
reduzirend eingewirkt haben. 

Ein 2. Vorkommen erstreckt sich südlich von Herolds- 
berg nach Rückersdorf; von den vielen Aufschlüssen will ich 
nur die an der Eisenbahnlinie Nürnberg-Lauf in der Nähe 
von Rückersdorf gelegenen, jetzt grösstenteils verlassenen 
grossen Steinbruche naiuhaft machen. 

3. Bei Mögeldorf am Bchmaussenbuck beginnt eine 
abermalige Verbreitung des Burgsandsteins, der sich in aus- 
gedehnter Weise durch den östlichen Teil Mittelfrankens 
hindurch erstreckt. 

') Als Hauptlettenbank möchte ich sie wegen ihrer Constanz und 
Gleichartigkeit in den meisten Aufschlüssen bezeichnen. 

•) Hie geogn. Verhältnisse der Umgegend von Kalchreuth-Eschenau. 
Inang Dissert. Erlangen, 1894. 


.3. rosa geerbter Bausandstein 
2. rote Letten (Hauptlettenbank') 
1. weisslicher Bausandstein 


15-20 , 
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Am SchmauBsenbuck, wo mehrere grosse Steinbrüche in 
Betrieb sind, hat der Burgsandstein auch in den oberen 
Lagen einen mehr sandigen (,'harakter — es fehlen hier die 
abgetrennten starken Lettenschichten — dafür ist der Bau- 
sandstein selbst durchwegs thonig und mürbe. 

Von Burgsandsteinletten sind schon Analysen vorhanden, 
ich beschränkte mich daher auf die rationelle Analyse und 
citire nach A. Müller*) die dort untersuchten Lehme von 
Sieglitzhof östl. von Erlangen.*) 

Die Zusammensetzung beträgt: 


Si 0 .^: 

56,7 

60,6 

56,9 

Al , 0: 

14,5 

13,9 

12,8 

Fe j 0 3 : 

8,2 

7, -4 

7,8 

Ca 0: 

1,3 

0,9 

2,5 

Mg 0: 


2,0 

3,6 

K , 0 : 

3,*) 

3,7 

2,6 

Na j 0 : 

0,5 

0,7 

0,9 

P 3 O 3 : 

0,5 

0,5 

0,5 

Glühverl: 

12,6 

9,2 

11,4 

SO,: 


Sp. 

Sp. 


99,9 

98,9 

99,0. 


Die rationelle Analyse vom Burgsandsteinletten der 
gleichen Localität ergab: 

Thonsubstanz: 64,77 

Quarz -)- Glimmer: 

-j- Feldspath : 

100,00 

Bei Segerkegel 5 war die Probe schon geschmolzen zu 
einem schwarzgrünen Glas. 

Nach der mikroskopischen Untersuchung des Schlämm- 
rückstandes ist Feldspath nur in geringer Menge vorhanden. 
Aua der im Kückstand nach der Behandlung mit Hj SO ^etc. 

') Inaug. Dias. Erlg. 1893. p. 10. 18 — 21. Zur Kenntniat d. Mergel. 

•) Für die Profile dieser Lehmgruben verweise ich auf Bettinghaus, 
(Die geogn. Verhältnisse des Rathsberges, Inang. Dissert. Erlg. 1895). 


3.5,23 
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enthaltenen Alkaliinenj^e ergäbe sich ein Fehlspathgehalt von 
6,38%, wobei aber der Gehalt an Glimmer noch zu berück- 
sichtigen wäre, das Resultat also nur annähernd brauchbar 
sein kann. — Der in der Analyse sich findende Gehalt an 
Kalk und Magnesia erklärt sich aus kleinen dolomitischen 
Knöllchen, die in der Thonmasse sehr fein verteilt sind. 

Die Alkalien sind zum grössten Teil in der Thonsub- 
stauz enthalten. Der hohe Phosphorsäuregehalt ist auffallend, 
um so mehr als weder organische Reste, um die sich Calcium- 
phosphat concentrirt hätte, noch Apatit sich finden. 

An mikroskopischen Mineralien fanden sich im Letten 
Zirkon und Rutil, ferner Peldspath, Magnetit, Kaliglimmer, 
Granat, Bergkrystall. Thürach*) gibt als selten noch weiter 
an ; Anatas, Turmalin, Apatit. 

Der Burgsandsteinletten eignet sich zur Ziegelfabrikation, 
wobei jedoch die vielen sandigen Beimengungen und die 
(Konglomerate störend wirken. 

Es ist daher eine sorgfältige Aufbereitung vorher er- 
forderlich. — Angenehm ist der geringe Gehalt an schwef- 
liger Säure, da hierdurch keine Sulfate sich bilden, die später 
zur Auswitterung auf der Oberfläche des Steines Veranlassung 
geben würden. 

Zur Kenntnis der in dem Burgsandsteinletten sich finden- 
<len (Juacken citire ich eine Analyse von Beim er.“) 


Gangart : 

21,30 

Ca CO,: 

41,42 

Mg CO,: 

19,87 

Al, 0, Fe., 0,: 

9,50 

H, 0: 

_ ‘ -IL 


99,50 


Ein Dünnschliff solcher Quacken zeigte Quarzkörner mit 
Kalkcarbonat und Kalkspath verkittet, dazwischen Mangan- 
putzen und einen vereinzelten abgerollten Granatkrystall. 

*) Mikroskop. Zirkon- und Titanniiueralien, Inaus;. Dissert. Würz- 
burg, 1884. 

•) Beiträge zur Geologie und Agronomie des Scliwabachthales bei 
Erlangen, luang. Diss. 1896. 
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Die Zusammensetzung des Burgsandstein (Bausandstein) 
ist sehr schwankend, so findet sich Thonerde darin von 1 bis 
zu 25%. — Ich verweise hier auf die p. 35 befindlichen 
Analysen. 

An Petrefakten ist nur das nicht seltene Vorkommen 
von Araucarhtxuloti keuperianum Göpp. zu erwähnen. 

Eigenartig ist das Vorkommen von Walkerdo, eines 
grünlichen Lettens, der sich bei Herzogenaurauch und bei 
Tütschgenreuth (bei Bamberg) findet. — Eine Analyse des 
letzteren*) ergab: 


Si Oj: 

60,00 

Al. 0, 

14,50 

FeO -f Fe. 0. : 

: 11,70 

Mn 0: 

0,75 

(Ja 0: 

0,60 

Mg 0: 

Sp. 

K. 0; 

4,85 

Na. 0 : 

1,55 

H., 0; 

7,00 

GÖ,: 

^ 

100,05 


Der Zanclodonletten. 

Von dem Burgsandstein ist die nachfolgende Stufe des 
Zanclodonlettens in petrographischer Hinsicht sehr ver- 
schieden. 

Während der erstere durch einen beständigen Wechsel 
von sandigen und thonigen Schichten charakterisiert ist, 
reprüsentirt der Zanclodonletten den Absatz einer nicht stark 
bewegten Schlammmasse, bei der es erst nachträglich durch 
Goncretionsbildung zur Ausscheidung einiger weniger, vor- 
wiegend kalkiger Bänke gekommen ist. 

Die Zusammensetzung der Zanclodonletten ist von denen 
der Burgsandstcinlehme dadurch verschieden, dass die ers- 

*) Geogn. Jalireshefte 1894. pag. 82. 
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teren etwas grösseren Thongehalt besitzen, was mit der oben 
ausgesprochenen Vermutung in Einklang steht. 

Die Mächtigkeit dieser Schichten beträgt 30—45 m., es 
sind wie die Burgsandsteinletten intensiv rote Lehme, die 
Farbe geht jedoch etwas mehr in’s Violette als bei jenen ; 
in den kalk-dolomitischen Hanken wurden die Funde von 
Plateosaurun Eiigelhardi v. Meyer und von Zanclodon bavar. 
E. Fraas gemacht. Diese Bänke sind sehr hart und werden 
eifrig als Beschotterungsmaterial gesucht. 

Ein Dünnschliff eines solchen Gesteines zeigte abge- 
rundete Kalksteintstücke verkittet durch Kalkspath, dazwischen 
spärliche Quarzkörner; Feldspathreste konnten nicht beob- 
achtet werden. 

Der Zanclodonletten ist nur an wenigen Stellen aufge- 
schlossen; bei Ottensoos (östlich von Lauf) fand sich in der 
Nähe einer Ziegelei , welche den Zanclodonletten verarbeitet, 
folgendes Profil: 


Profil V. 

Zu oberst: 3. Roter sandiger Letten, allmählig in eine 

2. graue Schicht übergehend, mit mehr oder minder 
harten sandig-dolomitischen Bänken von grauem 
bis bräunlichem Aussehen — (häufiges Vorkommen 
von schwarzen Mangandendriten). — Die Bänk- 
chen erreichen bis 0,50 m, keilen sich aber 
rasch aus. 

1. Rotviolette Letten mit Steinbänken, dazwischen graugrüne 
wellig gebogene Lettenstreifen. 

Die Verbreitung der Zanclodonletten finden wir zu 
nächst westlich von Kalchreuth über dem Burgsandstein ; 
südlich von Heroldsberg ziehen sie sich um den Jurazug bis 
nach Ijauf, wo sie sich weiter südlich nach dem Moritzberg 
zu erstrecken, hier jedoch meist durch Diluvialablagerungen 
überdeckt. Am Heuchlinger Berg finden sie sich zuweilen 
dunkelgrau gefärbt durch Reduction, teilweise mit Diluvial- 
sand überlagert; auch das grosse Diluvialgebiet zwischen 
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Rückersdorf und Altdorf hat zum Teil Zaiiolodoiiletten als 
Grundlage. 

Die Analysen zweier Proben von Zanclodonletten ergaben: 



I. 

II. 

III. 

IV. 

Si 0,: 

59,24 

.58,22 

55,5 

61,8 

Al, 0,; 

21,05 

17,73 

16,7 

11,1 

Fe, 0,: 

6,16 

— ,— 

8,9 

5,2 

Fe 0: 

2,19 

8,42 



Ca 0: 

, 

1,01 

2,2 

0,4 

Mg 0: 

Sp. 

0,30 

1,5 

0,9 

Mn 0 : nicht 

bestimmt 

> 


j 

SO,: 

Sp. 

0,02 

Sp. 


K, 0: 

2,52 

2,54 

3,0 

3,5 

Na, 0: 

2,06 

2,09 

2,0 

1,1 

Glühverlust : 

8,20 

8,39 

9,2 

8,6 

P, 0, 


' } 

0,6 

0,4 

101,42 

99,72 

99,6 

100,0 


I. Von Ottensoos 

n. „ Heuchling b. Lauf 

III. , Spardorf, roter Lotten 

IV. , Sieglitzhof, graugrüner Letten 


anal, vom Verfass. 


nach Müller, a. a. 0. 


Die mikroskopische Bestimmung der Schlämmrückstände 
ergab die gleichen Accessorien wie beim Burgsandstein, 
Thürach') fand ausserdem noch Staurolith. 

Die im Zanclodonletten enthaltenen Quarzkörner haben 
grössere Dimensionen wie die im Burgsandsteinletten; dadurch 
sind sie beständiger in höheren Temperaturen bei sonst ähn- 
licher Zusammensetzung. 

Durch das Freisein von Conglomeraten eignen sie sich 
sehr gut zur Ziegelfabrikation. Die Farbe des gebrannten 
Lehmes ist eine angenehm dunkelrote. 

Der Schmelzpunkt liegt bei Seger-Kegel 15. 

Die rationelle Analyse ergab für: 


') Geogn. Jahreshefte 1889, pag. 73. 
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I. 

11. 

Thonsubstanz: 

06,15 

69,99 

Quarz : 

2.5,16 1 

30,01 

Glimmer: 

8,69 i 


100,00 100,00. 

Trotz der groeeen Miichtigkeit und der guten Verwend- 
barkeit wird dieses Material weniger zur Ziegelindustrie ver- 
wendet als das anderer Horizonte; vor dem Burgsandstein- 
letten hat 08 in erster Linie den Vorzug grösserer Gleich- 
mässigkeit und Mächtigkeit. 

Besonders dürfte der Zanclodonletten sich bei seinem 
hohen Thonsubstanz- und Eisenoxydgehalt für bessere Ziegelei- 
produkte recht gut eignen. 


Der R h ä t. 

Von allen Formationsgliedern, die innerhalb des Arbeits- 
gebietes untersucht wurden, ist weitaus das wichtigste der 
oberste Keuper, der Rhät. — Nicht nur allgemein geologisch 
erweckt er das meiste Interesse, er erlangt auch wegen 
der darin vorkommenden technisch wertvollen Thonlager eine 
ganz besondere Bedeutung. 

Lange war es zweifelhaft, wo man dieses Glied unter- 
bringen sollte, ob es zum Keuper zu rechnen sei oder zum 
Lias oder als selbstständige Formation zu betrachten sei. 
Nicht nur in Franken, sondern auch in Schwaben'), im 
Ilannöverischen und Braunschweigischen*), allgemein 
in Norddeutsehland*), sodann in England*), in Irland*), 

’) Quenstedt, FIfitzgebirge Württembergs 1843, pag. 110 u. ff. 

>) A. Schlöubsch, Beitrag zur genauen Niveaubeatimmnng des auf 
der Grenze zwischen Keuper und Lias im Hannöverischen etc. auftretenden 
Sandsteins, N. Jahrbuch, f. Miner. 1862, pag. 142 und ff. 

*) Credner, üeber die Grenzgebilde zwischen dem Keuper und Lias am 
Soeberg bei Gotha und Norddentschland überhaupt. N. Jahrb. f. Miner, 1862. 

*) Strichland, Proc. of th. geol. Soc. Vol. III., pag. 586 und 732. 
Vol. IV. pag. 17, Murchison, Geol- of Cheltenham 1845, pag. 64. 

*) Portland, in Geol rep, on London derry, pag. 90. 
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in Frankreich zu Valognes in der Normandie®), bei Lyon’) 
wurden diese Schichten nachgewiesen. 

Die in der schwäbischen Ausbildung auftretende An- 
häufung von Muscheln (Avieula, Modiola, Cardinia etc.), sowie 
von Zähnen, Knochen und Pischschuppen veranlassten Quen- 
stedt zur Bezeichnung Bonebed, eine Bezeichnung, die in 
Fjngland für dieselbe Facies von Buckland und Conybeare*) 
gewählt worden war. 

Da wurde durch die Arbeiten v. Hauer ’s, Escber’s 
v. d. Linth, J’et. Merians und vor allem Opjiel’s und Süss’ 
die Identität der Fauna dieser sog. Bonebedschichten des e.vtra- 
alpinen Keupers mit einer Stufe des alpinen Keupers, 
d. h. der Kössener Schiebten nachgewiesen.') — Dies gilt 
für die obersten Keuperscbichten im Allgemeinen, im Ein- 
zelnen weichen natürlich die Ausbildungen in den verschie- 
denen Hegenden von einander ab. — Für Franken kamen 
die Arbeiten von Braun und Popp in Betracht*) und 
zwar erregte das Thema hier besonderes Interesse, da man 
in den Thonschiefern eine reiche Fundstätte fossiler PHanzen 
entdeckt hatte, deren endgültige und vorzügliche Bearbeitung 
Schenk in seinem Werke: „Die fossile Flora der (irenz- 

schichten zwischen Keuper und Lias ISti"“' niedergelegt hat. 

18(!4 veröffentlichte Günibel in den Sitzungsberichten 
d. k. b. Acad. d. Wiss. eine Abhandlung über das Knochenbett 
und die Ptlanzenschichten Frankens, in der er an Hand einer 
grossen Zahl von Profilen nachwies, dass in Franken sowohl 
thatsächlich eine Bonebedschicht vorhanden ist, als auch, dass 
die pflanzenführenden Lettenschiefer als .\equivalent der 
Bonebedlagen betrachtet werden können. Die für das Bonebed 
charakteristischen Fossilien, die Hümbel bei Strullendorf östl. 
von Bamberg fand, waren: 

•) Defrsace. .4nn. d. 1. soc. Linn. d, 1. Nommndic. 

') Leynierrie, in Mcm. d. I soc geol. d Fr. Vol. III. 

•) Transact. geol. Soc. 2. Serie, Vol. I. p. 301. 

') Sitz. d. kais, Akad d. Wiss. in Wien Bd. XXI. p 53.5. Juli 1856. 

') Sitz. Ber. d. k. geol. Reichsanstalt 1862 Bd. XII. (Giimbel, a. a. 
0. p. 224), Pfatf (N. Jahrb. Ic57., p. 4. ii. fl.) sowie Credner (a. a. 0.) 
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Sargodon tomicus l’lien. 

Ceratodus rloaciniis ()u. 

Hybodm doacinus Qu. 

Cardinia rj'. aecuminata Mait. 

Ist das Ilonebed vorhanden, so befindet es sich als grob- 
körniger, sehr kieseliger Sandstein mit den Bonebedfossilien 
über den grauen Schieferthonen des fränkischen PflanTienlagers, 
meist jedoch fehlt es und es sind nur die charakteristischen 
Thonlagen als Ae()uivalent des Bonebed ausgebildet. Die 
ftümbersche Bezeichnungsweise ,Khät“ ist daher umfassen- 
der, weil allgemeiner, um so mehr, als in Franken das eigent- 
liche Bonebed äusserst selten und dürftig ausgebildet ist. 
Auch die Ausbildung der Schieferthone ist eine wechselnde, 
doch lässt hierbei stets das einzelne Auftreten bestimmte 
Charakteristiken erkennen. 

Vergleicht man die Profile Gümbels, die der anderen 
oben genannten Autoren und meine eigene Aufnahmen, so 
ergeben sich für die verschiedenen fränkischen Vorkommen 
folgende Ausbildungsweisen und Verschiedenheiten : (vergl. 

Taf. I. Fig. 1 — 4.) 

I. Gebiet um Nürnberg. 1. Ueber dem überall 
ziemlich gleichartig ausgebildeten versteinerungsleeren Sand- 
stein von mittel-grobem bis feinem Korn und wcisser Farbe 
liegt eine Bank von Lettenschiefern von graublauer, zuweilen 
fast schwarzer Farbe. War der Thon längere Zeit den 
Atmosphärilien ausgesetzt, so hat er seine dunkle Farbe 
mehr und mehr verloren und diese geht zuweilen in eine 
grauweisse Farbe über. 

Diese Thon-Bank liegt meist horizontal auf dem Sand- 
stein, selten ist sie ganz leicht gewellt. Darüber folgt 
nun entweder eine meist gelblich gefärbte grobkörnigere 
Sandsteinbank oder — und dies ist am häufigsten — es 
kommt über den Thonen unvermittelt der Jura in Form des 
Arietensandsteins. 

Die zuweilen vorkommende, eben erwähnte gelbliche 
Sandsteinschicht ist jedoch nicht als Angulatensandstein, wie 
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ich anfangs vermutete, anzusprechen; üümbel') gibt als 
characteristisch an, dass Angulatensandstein eine besonders 
häufige Beimengung von mikroskopischen Zirkonkryställchcn 
zeige, was ich auch in einem solchen fraglichen Sandstein 
über den Thonschiefern (am Heuchlinger Berg bei Lauf) 
fand. Da aber Zirkon mikroskopisch im ganzen Keuper und 
Jura verbreitet ist, so möchte ich diesen Kennzeichen für 
den Angulatensandstein keinen besonderen Wert beilegen. 

Der von mir an anderer Stelle, am Centberg bei 
Bamberg, bei Strullendorf etc. gefundene Angulatensandstein 
zeigte eine ganz andere Ausbildung; er ist feinkörnig, thoniger 
als der obengenannte Sandstein, sondert sich in dünnen 
l’latten ab, ist hart, äusserst fein geschichtet und zeigt häufig 
Cardinien (z. B. Cardinia Listeri) und andere .Muschelarten. 
Man wird daher wohl am sichersten gehen, diesen fraglichen 
Sandstein bei Heuchling und anderen Orten als zum Rhät 
gehörig zu betrachten. 

Dieser auf den Schieferthon folgende Sandstein ist meist 
nicht horizontal, sondern wollig gelagert, während der 
Arietensandstein vollständig horizontal auflagert. In den 
Steinbrüchen' bei Marloffstein kann man 'diese Ausbildungs- 
weisen nebeneinander gut beobachten; gegen den Ort zu 
haben wir über den Thonen solche Sandsteinbildung und dann 
Arietensandstein, gegen dieWelluken zu in einem Steinbruch 
findet man Arietensandstein scharf abschneidend über den 
Thonen. 

Die andere Ausbildungsweise des Hhät ist: 

2. Es tritt nur eine schwache Bank von Thon im 
Bausandstein auf, darunter und darüber ist Bausund- 
stein, über diesem .Vrietensandstein oder es ist der Thon 
muldenförmig, rasch sich auskeilend, in den Bausandstein 
eingebettet. Diese zweite Ausbildungsweise fand ich u. a. 
in einem Steinbruch bei Oberschöllenbach und bei Schön- 


') Geologie von Bayern, pag. 7b2. 
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berg (südöstlich von Lauf), sie würde etwa dein Güinbel- 
schen , unteren Fflanzenlager“ entsprechen, (s, p. 32.) 

3. Die Wiederholung der Lagen : Sandstein und Thon ist 
ini Gebiet um Nürnberg nur in der Weise vorhanden, dass 
es sich um eine obere gering mächtige Sandsteinschicht und 
eine darüberliegende schwache Thonbank, die meist wellig 
gelagert ist, handelt, (ähnlich dem sogen. , oberen Pflanzen- 
lager“ s. Taf. T. Fig. 4.) 

4. Die Thonbank fehlt ganz und es folgt auf den Bau- 
sandstein unmittelbar der Arietensandstein. 

Die Mächtigkeit des Bausandsteins ist durchschnittlich 
10— 15 m, die der Lettenbank 1 — 2 m, stärkere Mächtigkeiten 
sind Ausnahmen. 

II. Die Khätschichten um Bamberg sind ähnlich 
entwickelt, doch ist hier <ler Bausandstein eisenhaltiger, daher 
gelblicher, thoniger und härter, die Lettenschichten sind 
seltener und nicht so stark entwickelt, der Arietensandstein 
ist schwächer und seltener erhalten, dafür tritt der Angulaten- 
sandstein auf, der sich von da an durch ganz Oberfranken 
zieht und ziemlich mächtig ist. Beispiele dieser .\rt finden 
sich bei Strullendorf, in der nächsten Nähe von Bamberg 
selbst, am Gentberg NW. von Bamberg, weiter südlich in <ler 
Mark westlich von Forchheim. 

Im Gebiete von Banz und Lichtenfels findet sieb 
Wiederholung der 'rhonschieferlagen, eine Erscheinung, die 
sich in ganz Nordfranken zeigt, so im Gebiet von Burg- 
preppach, im Itzbezirk, ferner bei Theta unfern Bay- 
reuth, ebenso bei Kirchleus und Patersberg; ebenso 
oft findet sich aber ein einziges Schieferthonlagcr und bei 
mehreren Thonlagern ist das untere fast stets das kräftigste; 
ähnlich verhält es sich in der Gegend Thurnau-Casendorf 
und Kulmbach-Veitlahn. Bei Theta finden sich Jene 
berühmten Pflanzen reste, die durch Grafen von Münster und 
G. Fr. W. Braun nusgebeutet, von Schenk in dem schon 
genannten Werk beschrieben wurden; die Pflanzenreste haben. 
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da, wo sie in Grösseren Massen anf^ehänft sind, sog^ar schwache 
KohlenHötzchen bewirkt, so bei Fantasie. 

Einen HegriflF von der Ueichhaltigkeit der rhätischeu 
Flora bekommt man durch die Vorgefundenen Pflanzenarten, 
von denen 4(i verschiedene -A.rten bestimmt wurden, die sich 
auf die Umgegend von Ttayreuth vertheilen. 

Gegen Arnberg zu und in der Nähe der alten Urgebirgs- 
küste wird der Khätthon immer schwächer und der Sand- 
stein immer mehr feldspathhaltig und kaolinführond, dabei 
zeigen die Schichten eine .Mächtigkeit von 30 — 60 m, in 
der Bucht von Alten parkstein sogar von 200 m.') Die 
Thone sind rot, Pflanzenreste sind nicht gleichinässig verteilt, 
sondern nur in grösseren Flötzen vorkommend. 

Der Sandstein ist von äusserst wechselnder Beschaffenheit, 
oft ist er mit Granitgruss vermengt, vergleiche hiezu das 
Profil Döltsch bei .\ltenparkstein.*) 

III. Im äussersten NW. findet sich der Rhät mit 
starken Thonlagen in den Hassbergen bis auf 510 m Höhe 
und wird dort, wie in der Baunachgegend technisch verwertet. 

IV. Im nördlichen Ausläufer des dura ist der Rhät 
östlich Coburg in der Coburger Liasinsel mächtig ent- 
wickelt. Bei Kipfendorf, nordöstlich von Coburg, ergab 
eine Grube, in welcher der Rhätthon für eine grosse Fabrik 
feuerfester Thonwaren abgebaut wird, folgende Schichtenfolge.’) 

oben : Angulatensandsteinplatten 


Gelbgraue Lettenschiefer 1,00 m 

Wulstige Platten 0,16 „ 

Hellgraue Letten 0,75 „ 

Cardiniensandstein 0,33 „ 

Eisenschüssiger Sandstein 0,75 , 


Rhätthon, oben rötlich, unten schwarz 6,00 „ 

‘) cf. Tlmrach, Geogn. Jahresh. 1839. pag. 77. 

*) S. Profit Döltsch bei Altenparkstein, Qeogn.Jaliresh. 1889. p.80 — 83. 
*) Gümbel, Frankenjura, pag. 579—573. 


Digitized by Google 



30 


Sandiger Thon mit Ptianzen 15 0,„ 

lllasiger Sandstein mit eisenschüssigen 

Stammstiieken 0,70 „ 

Sandige Lettenschiefer mit Pflanzen 0,33 , 

Ilausandsteinhank 6,50 „ 

Eine ähnlich starke Entwicklung der Rhätthone findet 
sich nach meinen Beobachtungen nur noch einmal wieder, in 
der Nürnberger Gegend, bei Grossbcllhofen (cf. pag. 56 — 57.) 

V. Geht man von Nürnberg südlich, so findet man 
bei Burgthann und bei Prackenfels südlich von 
Altdorf, wieder Angulatensandstein (bei Prackenfels mit Am. 
antfulatiis , bei Burgthann mit Lima peciimide.‘i), zugleich 
wird die Lettenschicht unregelmässiger; noch weiter südlich 
wird das Rhät immer schwächer und statt der grauen pflanzen- 
führenden Thone haben wir hier rote Letten ; bei Weissen- 
burg werden die Sandsteine zwar wieder kräftiger, aber die 
Farbe ist fleckig, braun getigert;') westlich und nordwestlich 
von Weissenburg endlich verschwindet der Rhät ganz. 

Aber nicht nur die Rhätschichten sind hier schwach 
entwickelt, sondern auch der untere Lias. 

VI. In der Hesselberggegend zeigt der Rhät schon 
eine ähnliche Ausbildung wie im nordöstlichen Schwaben, 
z. B. Quenstedt, .Iura, p. 25: Profil von Mittelbronn. Es 
fehlt hier der Bausandstein und auch der Rhätthon, dafür ist 
unmittelbar über dem Zanclodonletten eine grünliche Breecien- 
bildung mit Hornstein, Kohlen, Schwefelkies gelagert. Es 
wurde eine Zeitlang versucht, den Schwefelkies abzubauen, 
so bei Hambach und Be verborg, wo die Versuchsschaohte 
noch vorhanden sind. 

Es würde zu weit führen, wollte ich hier alle Profile für 
die einzelnen Gebiete aufführen, ich verweise für die Profile 
ausserhalb des Arbeitsgebietes auf die von Gümbel in den 
Sitzber. d. k. b. Akad. d. Wiss. 1864 und im „Frankenjura“ 
aufgeführten Profile. 

') Gllmliel, Erltg. z. Bl. Neumarkt, pag. 13. 
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Gümbel bringt, Bavaria Bd. IV. 1866, ein Oesanitproßl 
der schwäbischen, Hesselberg- und fränkischen Facies, das 
ich folgen lasse und das ich für Franken als Idealprofil ge- 
zeichnet habe. Ich möchte mich jedoch nicht zu einer Drei- 
teilung der sogen, fränkischen Pfianzenlager entschliessen, 
da es mir scheint, dass es von lokalen Verhältnissen abhing, 
ob nur ein oder zwei oder drei Pflanzenlagerstätton gebildet 
wurden, und diese zufällig eingeschwemmten Pflanzenroste 
bestimmten Horizonten zuteilen zu wollen, scheint mir be- 
denklich. Noch mehr gilt dies Bedenken für die Auffassung von 
Sandberger,’) der aus dem Pehlen der für Theta, Strullen- 
dorf, dägersburg charakteristischen Farnen in einem Bhät- 
sandstcinbruch bei Burgpreppach schliesst, dass man hier die 
tiefste infraliasische Flora annehmen sollte: 

Unter dem Bausandstein mit Schizoneura hoerensis sp. 
Hisinger, Anomozamites laevis Brauns sp. u. a. folgt ein 
schwarzer Schieferthon, den Sandberger noch zum Rhät 
rechnen möchte. 

Ferner fanden sieh 1883 beim Brunnengraben in der 
nahen Umgegend von Burgpreppach in dem gleichen schwarzen 
Schieferthon glänzende schwarze Belodon- ähnliche Saurier- 
knochen, unter dem Thon Dolomit, dann roter Thon. 

Mir will es scheinen, dass man es hier nur mit Zan- 
clodenletten zu thun hat, der durch organische Reste und 
Einwirkung reduzierender Verbindungen schwarz gefärbt ist, 
um so mehr als das Vorkommen von Saurierknochen und die 
dolomitische Zw'ischenlage gerade aufs lebhafteste für Zan- 
clodonschichten sprechen. — Auch bei Schnaittach will man, 
wie mir berichtet wurde, unter dem Rhätsandstein auf 
schwarzen Thon gestossen sein, der allmählig rötliche Färbung 
annahm. 

’) Bemerkung über die Grenzregiou zwischen Keuper und Lias in 
Unterfranken. (Sitzber. d. pbys. und ined. Gesellsch. Jahrg. 1884.) 
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Vergleichsprofil des Rhät nach Gümbel, 
Bavaria Bd. IV. 


Schwäbische Facies 

Hangendes : 

Hesselberg-Facies Fränkische Facies. 

Stufe des Ammonites planorbis. 

Gelber Letten */»' ' 

Grauer Lettenschiefer j 
mit thonigem Sand- ■ 
stein 1 

1 

Sandstein mit Ton- 
zwischenlagen voll 

Cardinia cf. accnra. 

0-1,6' 

Lockerer Quarzeand mit 
B 0 n e b e d 1 — 2" 

SchwefelkiesSStzchenmit 
Sandkörnemu. Kohlen- 1 
; brocken. Ostrea irreg. 
j Mythus miuutus, Lima 

1 praecursor, Cardinia 

1 cf. aocum. 1 — 8"' 

Rauher Sandstein mit 
Schwefelkies n. weiss. 
Geoden, Sargod torai- 
cus etc. B 0 n e b e d 

0—1" 



Welliger unebener Bo- 
den mit Lettenschiefer 
Pflanzen- und Tier- 
rosten, Oberes frän- 
kisches Pflanzenlager 
von Theta 0—2'/,' 



Intensivgelber od. weiss- 
lioher grobkörniger 
Sandstein oft mit 
Schwefelkies, Kohlen- 
putzen, Pflanzensten- 
geln und Saurier- 
kuochen 1 — 8' 



Fetter grauer oder röt- 
licher Schieferthon mit 
Pflanzenresten. Mitt- 
leres fränkisches 

Pflanzenlager von 

Veitlahu-Strulleiulorf 
0-6' 



Hauptbansandsteinbank, 
feinkörnig, gelblich- 
weiss, zuweilen braun- 
gespreckelt 10' 

Gelber feiner Sandstein 
mitConchylien,Avicula 
coutorta etc. 3' 

1 

Grünlich grauer Letteu ; 
mit Hornsteinknollen, i 

Lettenschiefer in Putzen 
und rasch auskeilend. 
Lagen Unteres 

Zwischenlagen von kohl- 
igen Massen 

die unebenen Flächen 
des darunter liegen- 
den roten Keuper- 
letteus ausfüUeud 

0—1, ö' ! 

lager von Jägersburg 
0-1,6' 

Versteiuemngsleerer 
Sandstein 10—20' 

Bausandsteinbauk (Un- 
terbank) 16 — 18' 


Liegendes: grellfarbiger Lettenschiefer. 
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Bildung der Ehätschichten. 

Wenn auch nicht überall die Ausbildung des Khät eine 
gleiche ist, so herrscht als Grundtypus doch die Folge ; Bau- 
sandstein, Schieferthon und dann Jura. Diese Reihenfolge 
charakterisirt den Rhät scharf im Gegensatz zu dem vorher- 
gehenden bunten mittleren Keuper, in dem ein beständiges 
Oscilliren der Schichten zu heobachten ist. Im Rhät sind es 
2 grosse Partien Sandstein und Thon, die nur selten durch 
Zwischenlagen getrennt sind, besonders fällt am Schieferthon 
auf, dass er ohne C'onglomerate, ohne Fjinschlüsse anderer 
Gesteine und sogar ohne gröbere Sandkörner ist, er reprä- 
sentirt ein feines vollkommen gleichartiges Material. Ganz 
anders die thonigen Schichten des mittleren Keupers ; Hier 
wechselt der petrographische Charakter sehr stark: Sand, Thon, 
dann wieder Saud, Geröll, Thonklumpen u. s. f. Was für die 
thonigen Schichten gilt, gilt dann auch für die sandigen. 

Aus dieser principiellen Verschiedenheit entwickelt sich 
die Annahme, dass der Charakter der beiden Keupermeere — 
des mittleren und oberen — ein ziemlich verschiedener 
gewesen sein muss. 

Musste in der mittleren Keuperzeit eine heftig bewegte 
Flut ein wechselndes Vor- und Zurückgehen, bald tiefere 
bald seichtere Strandbildungen erzeugt haben, so zeigt der 
Rhät — die Betrachtungen können sich hier nur auf Franken 
beziehen — ganz das Gegenteil. Nur zu Beginn zeigt sich 
eine Spur stärkerer Bewegung; nur in einem ruhigen Ge- 
wässer konnte sich der grosse Schlämmprocess, um den es 
sich hier handelt abspielen, konnte sich das schwerere Sand- 
material unten absetzen, auf dem langsam vermittelnd der 
Thon sich niederschlug. Das Rhätmeer war — sei mir dieser 
Ausdruck erlaubt — ein grosses Schlämmbassin. 

Der Zeitpunkt der Ruhe vor stärkeren Niveauschwan- 
kungen kennzeichnet die Rhätperiode. Aber schon vorher war 
eine ruhigere Zeit eingetreten; in den Zanclodonletten findet 
sich zwar noch gröberer Sand, aber eigentliche sandige Bänke 
fehlen vollständig. Es scheint als habe das Meer nur leichtere 
thonige Massen aufwühlen können ; infolge der grösseren 
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Wasserverdunatuiif' abgeschnürter Meeresteile kam es zu 
kalkig-dolomitischen Absätzen, die sich in anderen Horizonten 
des bunten Keupers nicht in dem Maasse finden. 

Erst gegen das Endo der Rhätperiode scheinen wieder 
stärkere Bewegungen gekommen zu sein und diese mögen 
die Ursache der nach oben sich zuweilen findenden kleinen 
Sandbänkchen oder des Fehlens der 'riionschichten dar- 
stellen. Es waren die V'^orboten einer neuen Meeresüber- 
flutung, die von Schwaben herdringend auf dem Boden des 
Rhät ein neues Ueben erstehen lassen sollte. 

Woher aber nun das eigenartige Material des Rhäti' 
Dass aus dem Urgebirg, das im Nordosten, Osten, und wohl 
damals auch noch teilweise im Südosten und Süden, die 
(Jrenze des Keupermeeres bildete, das Material nicht ge- 
kommen sein kann, beweist der Mangel jeglicher daran 
erinnernder Gesteine. Dazu hätte es auch stärkerer Fluten 
bedurft, als wir hier annehmen wollen und zudem ist gerade 
am östlichen Urgebirgsrand das Rhät ganz verschieden von 
dem der weiter westlich gelegenen Tjäniler. Viel wahrschein- 
licher ist es, die Lieferanten des rhätischen Gesteines in den 
älteren Keupergliedern zu suchen, die das Ufer im Westen, 
Norden und zum Teil im Süden bildeten. Auf ihnen wuchsen 
die vielen Farne und Eijuisetaceen, die wir im Lettenschiefer 
des Rhät eingebettet finden, sie durchströmten die Zuflüsse 
des Räthmeeres und führten das Gesteinsmaterial mit weg. 
Denkt man sich nun zu Beginn der rhätischen Zeit heftige 
Flutbewegungcn, die das Küstenland an vielen Stellen zer- 
störten, so hat man eine Möglichkeit, sich die Ablagerungen 
des Rhät ohne grosse Gewaltschlüsse zu erklären. Noch 
erleichtert wird diese Vorstellung dadurch, dass man sich die 
durch grosse Zeiträume dauernde Zerstörung arg verminderten 
Keuperschichten wesentlich mächtiger vorzustellen hat, und, 
dass das Rhätmeer im A'ergleich zum Ketipermeer nur ein 
kleines war. 

Vergleicht man die Thone der dem Rhät nach unten 
folgenden Schichten : Zanclodonletten , Burgsandstein, Blaseu- 
sandstein, Schilfsandsteiu, so zeigt sich eine völlig verschie- 
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(lene Zusainmensetzung der Khätthone 
der Sandsteine eine j^rössere Aehnli 
grösser wird, wenn man sich die tho 
mehr entfernt denkt. Ich will dies ai 
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Bei Betrachtung dieser Zahlen ist zunächst zu berück- 
sichtigen, dass innerhalb der einzelnen Forniationsglieder be- 
ständig Schwankungen Vorkommen, sowie, dass die Proben 
nicht in allen Fällen als typische Vertreter betrachtet werden 
können. Soviel aber geht aus diesen Zahlen hervor, dass die 
tieferen Keupersandsteine wesentlich thoniger sind als die 
Khätsandsteine. Eine grosse Anzahl von Rhätsandsteinen 
verschiedener Herkunft hat sich mir stets als sehr thonarm 
gezeigt und am meisten dann, wenn die Thonschichten 
kräftig entwickelt waren. — Diese Armut an Thon ist 
eben eine Folge der Ausschlämmung im wenig bewegten 
Meer. — Feldspäthc oder andere Thonerdesilikate liegen bei 
den Keupergesteinen fast nie vor, so dass man die gesammte 
Thonerde als zu Thon gehörig betrachten kann, daraus er- 
gäben sich folgende Zahlen für die thonige Beimengung : 

I. Schilfsandstein mit ca. 27,5®/„ Thon 

II. Blasen- und Semionotussdst. 2,9 — 41“/„ 

III. Stubensandstein 6,3 — 6I“/„ 

IV. Rhätsandstein 1,8 — 3,7“/^. 

Denkt man sich aus I — III den grössten Teil des Thones 
herausgeschlämmt, so bekommt man ein dem Rhätsandstein 
nahezu gleiches Gestein. — Hilger*) und seine Schüler haben 
sich eifrig mit den Verwitterungsvorgängen bei Gesteinen 
beschäftigt und ihnen entnehme ich die folgenden Zusammen- 
stellungen : 


1. Mechanischer Zerfall: 
Stubensandstein lieferte 1. Feinerde = unter */» 
Maschenweite : 

1876 1877 1878 1884 

2,6% 2 , 75 «/„ 2,87% 

und Schlämmmehl = 5,52%. 

2. Maschenw'eite = ^/j mm: 

11,9% 15,1% 17,3% 37,28%. 


') Hilger und Schutze. Landwirtsch. Jahrbuch. 1886. p. 439. 
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2. Ghemisoher Zerfall: 


Ursprüngliches Oestein 

Feinerde Feinerdo Schlämmmehl 


1875. 

1876. 

1880. 

1884. 

Si 0,: 

91,86 

78,58 

42,95 

44,75 

in H Gl lösl. Si 0, ; 1,20 

9,97 

12,51 

7,31 

Fe, 0,: 

0,12 

0,98 

2,97 

2,68 

Al., 0,: 

3,90 

6,58 

20,14 

27,05 

Ga 0: 

0,61 

0,41 

1,82 

1,13 

K, 0: 

0,27 

1,03 

4,90 

3,38 

Na, 0: 

0,41 

0,60 

3,74 

3,06 

S 0,: 

0,40 

0,39 

0,25 

Sp. 

P . 0 *: 

0,18 

0,05 

Sp. 

0,03 

H , 0 : 

0,50 

1,06 

6,11 

10,27 

Organisches 

: — 

Sp. 

3,78 

2,09 

1890 e 

rgab das Schlä 

mm mehl: ‘) 




In H 

c 

q 




löslich 

unlöslich 

üesamtanalyso 

Si 0,: 

1,53 

50,93 


52,46 

Al, Oj : 

3,72 

24,15 


27,87 

Fe, 0,: 

1,30 

1,96 


3,26 

Ga 0: 

0,55 

0,13 


0,68 

K, 0: 

0,88 

1,80 


2,68 

Na, 0; 

0,62 

2,30 


2,92 

S 0 ,; 

0,07 

— 


0,07 

H, 0+: 

— 

9,74 


9,74 

Organisches 

— 

— 


— 


8,67 

91,01 


99,68 


Es ist aus den Analysen zunächst ersichtlich, was merk- 
würdigerweise bei den verschiedenen Autoren nie klar aus- 
gesprochen wird, dass man es bei dem Verwittcrungsprodukt 
in der feinen Form des Schlämmmehls mit einem Thon zu 
thun hat. Lässt man die Ansicht von der Wirkung der 
Pflanzensäuren und der Kohlensäure zu — deren Thätigkeit 

') Fiedler, Ueber Verwitterungsvorgäiigo bei kryst, und Sediment. 
Gesteinen. Inaug.-Dissert. Frlangen 1894. 
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ich hier vorgreifcnd (cf. pag. 39) betonen möchte — und 
nininit man ihre langdauernde Wirksamkeit beispielsweise 
gleich der kurzen Dauer der Wirkung von 10% HCl, so 
bekäme man für das Schläinmmehl 1884. 



In HCl 10“/, unlöslich: 

auf 100 bered 

Si 0,; 

50,97 

.54,14 

Al, 0,: 

23,71 

2.5,30 

h e, Oj ; 

; 1,40 

1,50 

Ca 0: 

0,41 

0,44 

K, 0: 

2,49 

2,64 

Na, 0: 

2,65 

2,81 

Organ. 

und Wasser: 12,36 

13,17 


93,99 

100,00 


Das Schlämnimehl unterscheidet sich von einem ächten 
Ehätthon nur durch den etwas grösseren Gehalt an Alkalien, 
gemein hat es mit ihm den geringen Gehalt an Ca 0, Mg 0 
und Fe, 0,. 

Zu ähnlichen Resultaten kommt Hilger bei Berechnung 
der Bindemittel der Gesteine, nämlich für den Stubensandstein : 


Si 0,; 

53,55 

Al, 0,: 

27,81 

Fe, 0,: 

2,76 

Ca 0: 

1,16 

K, 0: 

3,47 

Na, 0: 

3,16 

P . 0, 

0,03 

H, 0: 

8,06 

100,00 


Denkt man sich also durch Verwitterung die Bindemittel 
entfernt, so bleibt ein Gestein übrig, das im Grossen und 


Anmerkung. (Das spätere Verwittcrungsprodukt 1H94 (Bissinger, 
Inaug.-Dissert. Erlg.) habe ich deshalb nicht zum Vergleich herangezogen, 
weil ich aus dem hohen Kieselsäuregebalt des Schläminmehls schliessen 
möchte, dass die Produkte 1884 und 1894 nicht unter gleichen Beding- 
ungen geschlämmt wurden.) 
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Ganzen dem Rhiitsandstein entspricht. Kann man sich so 
eine Erklürung- für den Sandstein geben, so bleibt aber immer 
noch der gewaltige Unterschied zwischen den Thonen des 
Rhät und den bei der allenfallsigen Verwitterung und Zer- 
störung der bunten Keuperschichten mit ausgeschliimmten 
Keuperletten. 

Wie wurde in erster Linie aus dem eisenoxydreichen 
Lehm der eisenarme Thon? Oiimbel') sagt: „man habe es 
im Rhät mit einem mächtigen Zuzug von quarzigem, völlig 
gebleichtem Material zu thun ; fast möchte man meinen, dass 
ein reicher Erguss kohlensäurehaltiger Gewässer aus der Erd- 
tiefe mit dabei sein Spiel gehabt habe.“ Für diese Annahme 
ist nun keinerlei Anhaltspunkt vorhanden, denn es mangelt 
in der Trias Frankens jeglicher vulkanischen Thätigkeit. — 
Ferner will Güinbel eine stark bewegte See annehmen, da 
die Pflanzenreste stark zerfetzt sind. Dass eine stark be- 
wegte See sich mit <ler ganzen Eigenartigkeit der rhätisehen 
Ablagerungen nicht vereinbaren lässt, glaube ich hinreichend 
begründet zu haben ; zum Zerfetzen zarter Pflanzen aber 
bedarf es keiner starken Wellen, das besorgen Flusswässer 
auf dem Wege über Fels und Sand' ebenso leicht. 

Was nun aber das gebleichte Material anlangt, so braucht 
man nur bunten Keupersandstein ausschlämmen und man 
behält ein ähnliches Gestein zurück. — Doch möchte ich 
hier an Gümbel’s Anschauung bezügl. der Kohlensäure an- 
knüpfen ; sie wird allerdings ein Ilauptagens bei der Um- 
bildung der Rhätgesteine und -Thone — aber nicht plutoniseher 
Herkunft — gewesen sein. 

Der Schieferthon des Rhät ist stets, wenn er auf intneter 
Stelle ruht, durch organische Substanz grau bis schwarz-grau 
gefiirbt, zuweilen finden sich geradezu Kohlenflötzchen (Theta 
bei Bayreuth, .Moritzberg u. a. 0 ) sehr häufig sind kleine 
Kohlenpartikelchen. Der Hauptlieferant der organischen 
Bestandtheile sind die Pflanzen des Keuperfestlandes gewesen 
und von der Zersetzung der Pflanzen rührt die Kohlensäure her. 

') Frankeujura, pag. 589 
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Diese Kohlensäure im Verein mit Dflanzensäuren lösten das 
Eisenoxyd und den Kalk auf, ausserdem wurde das Eisenoxyd 
durch Verwesuno; pflanzlicher und tierischer Organismen 
reduziert und in leichter lösliches Eisenoxydul bezw. -Oxydul- 
carbonat übergeführt. Ein ruhiges Meer dürfte aber gerade 
günstig gewirkt haben , indem durch starke Wellen eine 
intensivere Berührung mit der Luft und damit eine Wieder- 
oxydation stattfinden würde. 

In dieser Anschauung von der Entziehung des Eisenoxyds 
durch Reduction und Lösung in Kohlensäure und anderen 
organischen Säuren werde ich noch besonders bestärkt durch 
Bischof. 

Bischof) erwähnt, dass der Sand der Braunkohlen- 
formation meist weiss ist, sofern er nicht mit Braunkohlen- 
teilchen gefärbt ist ; ferner sprechen für die Reductionsvorgänge 
in der Braunkohlenperiode die Bildung von Eisenkies und 
Schwefelverbindungen (Markasite in den Braunkohlenthonen). 
Ferner erwähnt Bischof,*) dass nur in der Braun- und Stein- 
kohlenformation eisenarme Thone Vorkommen. Es scheint mir, 
dass nur die vegetabilischen Reste geeignet für die Ent- 
eisenung sind, nicht die tierischen, da wir in den doch an 
organischen Resten so reichen Perioden des Jura und der 
Kreide keine eisenarmen Thone wie in der Stein- und Braun- 
kohlenformation und in dem an Pfianzenresten reichen Rhät 
finden. Ferner beobachtete Kindler,’) dass abgestorbene 
Wurzeln in wenigen Monaten einen eiscnoxydhaltigen Quarz- 
sand vollständig enteisent hatten ; dasselbe beobachtete 
Daubree^) am Rhein und in Lothringen. 

Schliesslich sei noch auf Taylor^) verwiesen, der in 
einem Schieferthon mit viel organischen kohligen Resten ca. 
4“/o Fe 0, in einem davon freien in unmittelbarer Nähe dagegen 
‘I'’/o he^ O3 und 4“/o Fe 0 fand, endlich auf Bischof*) der 

‘) Chemische n. physik. Geologie. Bd. I 666 u. 667. 

•) A, a. 0. Bd. III. 139. 

Poggendorfs Annalen Bd. XXXVII pag. 203. 

♦) Compt. rend. T. XX, 

“) Edinb. new. philos. Journ. V. L. pag. 140. 

*) I. pag. 94 u. ff. 
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synthetisch Eisenoxydulcarbonat durch Einwirken organischer 
sich zersetzender Substanzen auf Eisenoxydverbindungen 
darstellte. 

Wiire eine Enteisenung, die sich übrigens auch anderswo 
und auch heute noch findet — z. B. bei der Kaolinisierung 
von Glranit — auf diese Weise erklärlich, so wird man aber 
nun mit Recht fragen, wo ist der gelöste Kalk und das Eisen- 
oxyd denn nun hingekominen ? Und gerade hier spricht eine 
Thatsache für meine Anschauung: Man findet nämlich gleich 
über den Thonschichten sehr stark eisenhaltige Lagen. Diese 
eisenhaltigen Schichten über den Thonen sind : der zuweilen 
sich einstellende gelbe Sandstein, der Angulatensandstein und 
vor allem der Arietensandstein. Bezeichnenderweise fehlt in 
Schwaben, wo die Rhätletten meist mangeln, auch die eisen- 
haltige Schicht, wir haben statt der Arietensandsteine die 
Arietenkalke. 

Will man diese meine .\n nähme gelten lassen, so ergäbe 
sich aus ihnen weiter eine Erklärung für die verschiedenen 
•Vusbildungen des Rhät in den einzelnen Gegenden. 

Die einfachste Ausbildung ist die, dass sich über dem 
Sandstein der Schieferthon abgesetzt hat, es findet sich kei- 
nerlei Unterbrechung innerhalb der Ablagerungen, der Thon 
hat eine Mächtigkeit von 1 - 2 m, der Sandstein von 10 — 15 m. 
Diese Form ist die verbreitetste in der Rhätformation, sie 
tritt besonders im Arbeitsgebiet, also um Nürnberg auf. Nach 
dem Absetzen der Thone scheint eine ruhige Periode geherrscht 
zu haben bis zur Bildung der Arietensandsteine. Fand da- 
gegen eine lebhaftere Bewegung nach dem .\bsetzen der 
Thone statt, so wurden diese aufgewühlt, abgetragen und 
durch sandiges beigeführtes Material die kleinen Bänke über 
den Thonen gebildet, die sich ebenfalls im Arbeitsgebiet 
zuweilen finden. Der Umstand, dass zuweilen in unmittel- 
barer Nähe von starken thonigcn Schichten Aufschlüsse sich 
finden, in denen gar keine Thone zu beobachten sind, sondern 
der Arietensandstein direkt über dem Rhätsandstein sitzt, 
wie z. B. am Tiegelerdberg bei Kalchreuth, Winkelhaid bei 
Altdorf, dürfte durch besonders heftige springfiutähnliche Ström- 
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iingen, vielleicht auch durch Plussliiufe gedeutet werden. 
Zwischenlagen von Thon im Rhätsandstein würden auf eine 
kurze Pause bei der Anschwemmung bezw. Ablagerung des 
Materiales zurückzuführen sein. Im Orossen und (Janzen 
haben wir es im Arbeitsgebiet wohl mit abgeschnürten Meeres- 
teilen zu thun. Aehnlicb sind die Verhältnisse in Nord- 
franken, doch scheinen hier öfters spätere Flutbewegungen 
geherrscht zu haben, da sich hier häufig eine zwei- bis drei- 
malige durch dazwischen lagernde Sandbänke getrennte Thon- 
Bchicht findet; auch die feine thonig- sandige Jtildung des 
Angulatensandsteins und der mit ihm auftretenden graugclben 
Lettenschiefer könnte man durch solche lebhaftere Bewegungen 
erklären. Bei Coburg (Kipfendorf) (cf. pag. 2!t — 80) findet 
man Thonschichten von .5 — ß m Mächtigkeit, desgleichen bei 
(Irossbellhofen (cf. pag. — .bß); solche aussergewöhnlich mäch- 

tigen Thonlagen könnte man sich etwa dadurch entstanden 
denken, dass hier Mulden im Meeresboden waren, die durch 
grössere .Mengen Material ausgefüllt wurden oder dass es sich 
hier um besonders abgelegene Buchten handelt, in denen sich 
zuerst eine normale Sandstein- und Thonbildung vollzog, denen 
im weiteren Verlauf durch ganze schwache Strömungen nur 
noch thonige Fluten zugeführt wurden. 

de weiter nach Süden man kommt, desto schwächer 
wird der Rhät, in den roten Letten südlich von Neumarkt bis 
Weissenburg a. S. fehlen die Pfianzenreste, damit auch die 
Bedingungen zur Entfernung des Eisenoxydes aus den Thonen 
und auch der Arietensandstein wird immer schwächer; dass 
in Schwaben ein wesentlich anders beschaffenes Meer gewesen 
sein muss, geht aus der schon früher gebrachten Beschreibung 
der dortigen Rhätformation hervor: es ist zwar der schwere 
Bausandstein zur Ablagerung gekommen, aber die lebhafte 
und wohl auch tiefere Meeresbeschaffenheit, die sich auch in 
den unteren Liasschichten Franken gegenüber schon zeigt, 
führte ohne scharf ausgeprägte Zwischenstufen hinüber zu den 
jurassischen Bildungen. 

Aus dem gelösten Eisenoxyd und dem Kalk wurde zu- 
sammen mit Thon und Sand der Angulatensandstein, mit 
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(iuarzkörnern der Arietensandstein gebildet. Der Arietensand- 
stein ist eine Strandbildung, ebenso wie das aus Sandkörnern, 
Knochen und anderen Thierresten bestehende Bonebed. Dafür 
spricht in erster lunie der Umstand, dass die Quarzkörner 
nur leicht abgerundet sind, also nicht weit transportirt wurden. 

Auch fJümhel spricht von der Vorstellung, als ob das 
Meer durch starken Eisenoxydgehalt vergiftet gewesen sei 
und die Tiere daraus geflohen seien. Iin Bodenwöhrer Becken 
ist es selbst bis zur Bildung von Eisenstein gekommen. 

Bezüglich der Verkittung durch Eisenoxyd berichtet 
Dali,') dass an der Küste von Florida die durch eisenhaltige 
Quellen gelieferten Eisensalze in kurzer Zeit lockere Sedi- 
mente verkitten. — Auch im Wiener Sandstein ist in dieser 
Weise Eisenoxyd zuweilen in beträchtlicher Menge als Binde- 
mittel vorhanden; 1,3- -61,1 ®/o Eej 0,.’) 

In Schwaben dagegen herrschte um diese Erdperiode 
eine üppige Fauna, es finden sich gross entwickelte Gryphaeen 
und Arietiten in den Kalken, während in den Arietensand- 
steinen Frankens liur selten einmal sich kümmerliche kleine 
Gryphaceen finden. — Ueber die Analysen von Arietensand- 
stein siehe „unterer Ijias“. 

Der petrographische Charakter des Khäts ist nach 
dem bisher Gesagten nur noch kurz zu ergänzen : Der Sand- 
stein ist durchweg gleichmässig ausgebildet, er besteht aus 
gröberen oder feineren Quarzkörnern, die durch ein thoniges 
Bindemittel verkittet sind. Ein kalkiges wie auch ein 
(juarziges Bindemittel durch neophitische Kieselsäure fehl^ 
ganz. Die bei einigen Autoren") angegebenen grossen Mengen 
Thonerde sind nur dadurch erklärlich, dass die oberste 
Schichte des Sandsteins, wo derselbe allmählig in den Thon 
übergeht, zur Untersuchung gewählt wurde, nicht aber die 
eigentliche Hauptschicht, die Bausnndsteinbank. 

*) Am. Joum. 1887 II p 10,8 (eitirt bei Waltber. Lithogenesis der 
Gegenwart, III. Bd. 

•) Hauer, Jahrbuch d. k. k. geo). Reiebsanits, 1855, pag. 42. 

•) Hagemaim, Mitteil, aus dem Labornt. f. angew Chemie. Erlangen 
1890 und Reinsch, N. Jahrb. f Min. 18.i7. 
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Die Thone besitzen meist eine schiefrige Struktur, 
namentlich da, wo die lockernde Einwirkung der Atmo- 
sphärilien nicht stark erfolgen konnte, die Farbe ist vor- 
herrschend blaugrau, wenn nicht durch Oxydation eine Zer- 
störung der beigeinengten organischen Substanz erfolgt ist. 
Manchmal ist der Thon glimmerig-sandig, häufiger aber zeigt 
er eine so feine Beschatfenheit, dass selbst auf einem Sieb 
von 10,000 Maschen pro 1 qcin. kein Rückstand bleibt. 

Die Zusammensetzung der Thone ist eine sehr gleich- 
mässige, wenn man von mechanischen Beimengungen ab- 
sieht. Durchweg ist der Eisenoxydgehalt ein recht geringer, 
der Thonerdegehalt ein bedeutender, Kalk und Magnesia sind 
ebenfalls nur in sehr geringer Menge vertreten, Kalk als der 
leichter lösliche Körper fehlt oft ganz. Manganoxyd ist in 
der Regel spurenweise vorhanden, ebenso schweflige Säure, 
zum Teil an Eisen gebunden in Form von Schwefelkies 
und hier wohl durch organische Substanz aus dem Eisenoxyd 
gebildet. Der .■Vlkaligehalt der Thone ist gering; zum 
Teil ist er in den beigemengten Glimmern vorhanden, zum 
grösseren Teil aber gehört er zur Thonsubstanz (vergl. den 
niineralog.-chemischen Teil dieser Arbeit). Der Glühverlust 
ist meist höher als der Thonsubstanz entspricht und ist durch 
beigemengte organische Substanz erklärlich. 

An Accessorien fand ich in erster Linie Zirkonkrystalle, 
Kaliglimmer, seltener Rutil, dann Magnetit. Glimmer und 
,Feldspathreste konnte ich nie beobachten. Thürach') fand 
im Rhätsandstein von Strullendorf bei Bamberg ausser den 
obengenannten' Mineralien noch Brookit, Bergkrystall, Anatas, 
Granat und Staurolith sowie Turmalin, alle jedoch selten bis 
sehr selten. Gröbere Beimengungen im Sandstein sind: 
Manganputzon, Kohlenäderchen- und -Schnüre, nach oben 
grössere verkieselte Stammstücke ; im Thon finden sich 
dünne Brauneisensteinschwarten auf den Sehichtflächen, was 
ich besonders in einer Grube auf Wolfshölie beobachtete. 

') Thürach, Ueber das Vorkommen inikrosk. Zirkone und Titau- 
mineralien in den Gesteinen, Inaug.-Diss. WUrzburg 1884. 
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Spohn') will iiu rhiitischeii Schieferthon aus einem 
Steinbruch bei Keuth das Breithaupt’sche Qelbeisenerz ge- 
funden haben ; es war dies nach seinen Angaben ein gelbes 
Pulver von der folgenden Zusammensetzung ; 


Fe, 0,: 

46,84 

Al, 0,: 

0,24 

Na, 0: 

5,82 

K, 0: 

— 

S 0,: 

26,59 

II, 0: 

11,73 

Unlösliches : 

8,78 

100,00 


Ich fand das beschriebene Mineral gleichfalls in der Grube 
zu Grossbcllhofen und am Heuchlinger Berg, konnte jedoch 
nur einen unbeträchtlichen Alkaligehalt finden und möchte 
das fragliche Mineral lieber als ein Zwischenprodukt bei der 
Verwitterung von Schwefelkies betrachten, denn als selbstän- 
diges Mineral. 

Der geringe Gehalt an Basen macht den Thon für feuer- 
feste Produkte sehr geeignet, so dass die Rhätthone ein ge- 
schätztes Material bilden, das für Temperaturen von Segerkegel 
30 bis K. 33 aushält. Wäre nicht die beigemengte Kiesel- 
säure so ausserordentlich fein, so würde man sogar noch etwas 
höhere Resultate erzielen können. 

Die Reste einer Fauna fehlen in den rhätischen Schichten 
des Arbeitsgebietes ganz, dagegen ist die Flora reich ent- 
wickelt, wenn auch wohl erhaltene Reste selten sind. 

Ausser dem häufigen Vorkommen von Zamifes disfatis 
fand ich Teile von I’terophyUum sp. (bei Grossbellhofen), so- 
dann Otopteris Bucllandi (Grube am nordöstl. Teil des Heuch- 
linger Berges), welch’ letztere bis jetzt im Arbeitsgebiet noch 
nicht gefunden wurde. 

Sehr eigentümlich sind Pfianzenrestc, welche in ungeheuer 
grosser Slenge, aber leider in recht mangelhafter Erhaltung 

') Chem. geolog. Stuiiieu in der Umgegend von Forchheim. Inang- 
Diss. Erlangen 1895. 
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in (len Lettenschiefern einer Grube südl. von Wolfshöhe sich 
finden : Auf jeder Schichtfläche, wie auf jeder künstlichen 
Spaltungsfläche finden sich in Menge dünne, '/j — ’/s mni 
breite, graue bis bräunliche Aestchen. Diese durchkreuzen 




sich öfters, wie Fig. 1 zeigt, manchmal zweigt sieh ein Seiten- 
iistchen ab (Fig. 2); die röhrigen Aestchen laufen in eine 
schwache Spitze aus. Die graue Farbe der Röhrchen rührt 
von der sie umgebenden oxydirten Thonniasse her, während 
die eigentliche Röhre von kehliger Substanz erfüllt ist. 

Ausser diesen röhrigen Fäden finden sich auch häufig 
teils Stammteile, teils macerirte Blattreste von Farnen, ein 
Rxemplar von diesen stimmt mit den bei Schenk als Tmnci 
fUiciim abgebildeten Fossilien überein. 

Bezüglich der röhrigen Gebilde, die unzweifelhaft pflanz- 
lichen Ursprungs sind, lag es nahe, sie für algenartige Reste 
zu halten, doch ist der Krhaltungszustand zu mangelhaft, um 
eine Bestimmung zuzulassen. 


Zusammenstellung der seither im Arbeitsgebiet 
gefundenen rhätischen l’flanzenreste. 


Name; | 

Gulbiera anguxtiioha l’resl. I 
Clathropleris Muemteriana 

Schenk 

Zamites disfatw Presl. 
Acroxtichites princepx Schenk 
Axplenites Ottnnis Göpp. 

Adriania Bamthinn Braun 


Fundort: 

Atzelsberg. 

Atzelsberg und W'olfshöhe. 
I Atzelsberg. 

Rathsberg und Marloffstein, 
y 
V 




Digiti 





Fundort: 


Name: ■ 

Eqithetum Muenstfri Jäg. 
Pteropliyllum Kp? 

Otopteriii BuMamii Schenk ^ 
Jeanpauha Mnenatenana 

Sclienk j 

Thaiimatopt. Braun I 

PaUissya Braunii Endlicher 1 
Thinnfeldia obliisa Schenk j 
ThinnfeMia rhomboidalw Ettl. j 
Actinoptens peltata Schenk 


Grossbellhofen. 

Heuchlinger Berg bei Lauf. 

WolfshShe bei Schnaittach. 

w 'n 

«WH 
7» « 

-n n r* 

Erlangen. 


Die s p e z i e 1 1 e A u s 1) i 1 d u n g d e s R h ä t s i ui Arbeits- 
gebiet. 

Die Rhätfonuation ist eine ziemlich ausgedehnte, sie 
repräsentiert die Unterlage für die jurassischen Ablagerungen. 
Wo diese letzteren fehlen, sind sie durch Erosion und Abra- 
sion zerstört worden, und Fundstücke der widerstandsfähigeren 
Schichten, z. B. Arietensandstein, finden sich häufig in den 
Bächen oder liegen in zerfressenen abgearbeiteten Stücken 
umher oder zeigen, wenn sie ganz verwittert sind, durch die 
hellen (iuarzkörner in dem braunen Boden die ehemalige 
Gesteinsbedeckung noch an. 

Im (xrossen und Ganzen ist die Khätformation um Nürn- 
berg überall gut entwickelt und findet sich in der Form, 
dass der Thon über dem Sandstein lagert — zum Teil 
noch mit jurassischer Bedeckung — versehen oder dass 
beide fehlen. 

Tn der nächsten Nähe von Erlangen nimmt der Rhät 
teil am Aufbau des Rathsberger Höhenzugs und ist dort in 
mehreren .Steinbrüchen aufgeschlossen ; ich verweise hier auf 
die Arbeit von Bettinghaus,') der einige Profile von Atzels- 

') Geogn. Beschreibung des Rathsberger Hbtienzuges, Inaug.-Di.ssert. 
Erlangen 1896. 
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berg und Marloffstein angiebt und denen ich nur noch den 
Aufschluss östlich Marloffstein gegen Welluken beifügen möchte, 
da dieser namentlich schön die dickplattige ansehnliche Ent- 
wicklung des Arietensandsteins unmittelbar über dem Khät- 
letten erkennen lässt. 

Der Kalchreuth-Eschenauer 1 löhenzug besitzt gute 
Aufschlüsse bei Oberschöllenbach, bei Käswasscr in einer 
Schlucht, bei Eckenhaid in einem Steinbruch, desgl. nördlich 
von Eckenhaid am Weg nach Forth. 

Der Aufschluss bei Oberschöllenbach, der eich in einem 
kleinen malerischen Hohlweg befindet, zeigt auf der einen 
Seite in einem Steinbruch nur eine schwache Lettenbank im 
Rhätsandstein, unten Sandstein, oben thoniger Sandstein, 
dann wieder normaler Sandstein und darüber Arietensand- 
stein, während die andere Seite des Hohlweges unter dem 
Rhätsandstein eine stärkere Ausbildung von Rhätletten er- 
kennen lässt. 

Grössere Mächtigkeit erreichen die Thone bei Kalchreuth. 
Dort befinden sich drei Aufschlüsse, in welchen der Thon nach 
einem allerdings wenig rationellen System ausgebeutet wird. 
Es sind dies die drei Gruben: „Weisse Thongrube“, „blaue 
Thongrubc“ und am „Tiegelerd“- oder „Tegelberg“, ein 
Name, der schon auf das grössere Vorkommen von Thon 
hinweist. 

Die „weisse“ Thongrube liegt im Westen von Kalchreuth, 
ca. 2 km entfernt, die dort aufgeschlossenen Thonlagen be- 
sitzen eine Mächtigkeit von ca. 1,20 — 2 m. Der Thon ist 
etwas sandig, von grauweisser Farbe, der dadurch, dass die 
Liasdecke zerstört ist, schon seinen Bitumengehalt eingebüsst 
hat und darum die von der Mehrzahl der Rhätthone ab- 
weichende Farbe aufweist. Arietensandstein fand ich in dünnen 
Plättchen darüber, jedoch nicht mehr im Zusammenhang und 
stark corrodiert. 

Der Thon, der für feuerfeste Zwecke in der Eisenindu- 
strie Verwendung findet, ergab hinsichtlich seiner chemischen 
Zusammensetzung : 
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Si 0, (+ Ti 0,) 

154,46 

Al, 0, 

23,46 

Po, 0, 2,52 = 

Fe 0 2,26 

Ca 0 

Sp. 

Mg 0 

n 

Mn 0 

T> 

8 0, 

n 

K, 0 

1,49 

Na, 0 

0,04 

Glühverlust 

Die rationelle Analyse ergab: 

9,27 

100,98 

'l’honsubstanz : 

55,86 

Quarz : 

44,14 

Glimmer: 

Spuren 

Feldspatreste : 

100,00 


Der Thon ist ausgezeichnet durch das fast völlige Fehlen 
von Kalk und Magnesia. Die Peuerfestigkeitsbostimmung 
lieferte einen Schmelzpunkt bei K. 31, der für die Rhätthone 
häufigsten Zahl ; es liegt hier also ein gut feuerfestes Material 
vor. Der ziemlich plastische, nicht zu sandige Thon eignet 
sich auch gut zur Fabrikation von Töpferwaren, wozu er jetzt 
jedoch nicht mehr benützt wird; wohl aber sprechen alte 
üewerbsbriefe von der sogenannten .NäpHeinserde“ von 
Kalchreuth. 

Zu bemerken ist noch, dass der Thon nach oben sandiger 
wird, was seine Ursache in der Einwirkung der Diluvial- 
fluten haben dürfte, die zuerst die Liasdecke zerstört, dann 
Sand mit eingeschwemmt und zugleich Thon mit weggeführt 
haben. Ein ähnliches Bild findet sich bei Sinionshofen nörd- 
lich von Lauf, in stärkerem Masse aber bei Rammersdorf unweit 
Forchheini ; dort sind die ganzen Thonmassen aufgewühlt 
worden und oben mit Sand überdeckt, der dann auch noch 
später in den Thon orgelartig mit eingeführt wurde. 

Südlich von der weissen Thongrube, ca. 1 km., befindet 
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sich die sogen. , blaue Thongrube“ : Hier ist der Thon noch 

yon einer, wenn auch schwachen Liasschicht bedeckt und die 
Entkohlung daher noch nicht erfolgt. — Der Thon ist grau- 
blau, mit kohligen Partikelchen, viel Sand und GHimmer; er 
zeigt, was ich sonst nie im Rhätletten beobachten konnte, 
wohl aber von Spohn') und Li s sack*) angegeben wird, 
Thoneisensteinknollen und -Geoden. 

Das Liegende der 1,5 m. mächtigen Lettenschicht bildet 
Rhätsandstein, das Hangende eine ca. 80 cm. starke nach 
unten verwitterte Arietensandsteinbank mit Gryphaenresten. 

Die Höhenlage der Grube beträgt: 391 m, die der 

weissen Thongrube 392 m über N. If. 

Auch diese Grube scheint schon seit langer Zeit aus- 
gebeutet worden zu sein, denn im Umkreis zeigen sich zahl- 
reiche muldenlörmige wieder bewachsene Vertiefungen. 

Die rationelle Analyse des Thones ergab : 

Thonsubstanz ; 06,24 

Quarz und Glimmer: 33,70 

100,00 

Da diese Thone durch die Verwitterung der Arieten- 
schicht und die dadurch erfolgende Infiltration von Kalk und 
Eiseno.xyd verunreinigt wurden und auch gröbere Sandkörner 
besitzen, so werden sie weniger intensiv abgebaut. — 

Die wichtigste der 3 Thongruben ist die sogen. Tiegel- 
erdgrube am Tegelberg. 

Der Tegelbcrg befindet sich südlich von Kalchreuth am 
Wege von Nürnberg nach diesem Ort und erstreckt sich von 
West nach Ost. Es dehnt sich der Rhät zwar noch weiter 
ostwärts nach Heroldsberg zu, doch fehlen hier Aufschlüsse 
und von ungelahr 1 km. westlich Heroldsberg an ist die 
Rhätformation mit Diluviallehm überdeckt. 

') Spohn, ehern, geol. Studien in der Umgegend von Forchheim. 
Inaug.-Diss Erlangen 1895. 

’) Die geognost. Verh. von Kalchreuth und Eschenau, Inaug.-Diss. 
Erlg. 1894. 
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Das Profil der (iriibe, die ziemlieh ausf^edehnt auf- 


geschlossen ist, ergibt: 

Profil VI. 

tJ. Zu oberst schwach thoniger Sand 0,25 m 

5. Thon, hellgrau bis blaiigrau 0,65 , 

4. Thon, schwärzlich, kohlig mit vielen, aber 

schlecht erhaltenen Pfianzenresten 0,30 , 

3. ähnlich 4, nur etwas heller 1,20 „ 


2. Dunkle, nach unten immer schiefrigere Thone 1,20 „ 

1 . Rhntsandstein. 

Die (iesammtmächtigkeit des Thones beträgt ca. 2,15 „ 

Ungefähr 100 ni nördlich und ca. 1 m höher gelangt 
man an einem Aufschluss, wo Arietensandstein ohne Thon- 
zwischenmittel dem Khätsandstein auflagert. Es ist dies 
derselbe Fall wie bei Winkelhaid (cf. pag. 67). 

Der Thon ist nicht ganz gleichmässig beschaffen, stellen- 
weise ist er sandig, auch zieht sich eine leicht gebogene 
(diluviale) Handtasche von oben nach unten an einer Stelle, 
die wahrscheinlich die Ausfüllung einer Austrocknungsspalte 
im Thon darstellt. 

Während hier der Thon ziemlich glimmerig ist, zeigt er 
sich in einer 20 m östlich gelegenen Grube viel feiner und 
sandnrmer nusgebildet. 

Die rationelle Analyse ergab: 

52,81% Thonsubstanz 
41,63“/, (iuarz 
5,56“/, Glimmer 
100,00 

Die Feuerfestigkeitsbestimmung ergab K. 31. 

Der Thon wird vielfach verwendet, so zur Majolika- 
fabrikation, mit Graphit vermengt zur Herstellung von 
Schmelztiegeln und zur Erzeugung feuerfester Steine. Er ist 
gut plastisch, hat von allen Thonen des Gebiets die meiste 
kohlige Beimengung und deshalb auch die tiefdunkle Farbe. 

Von kleineren Aufschlüssen abgesehen finden wir wieder 
grössere Thonvorkoimnen erschlossen an der Ostseite <ler 

4 * 
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Jurainael Kalchreuth-Eschenau, ca. 2 km. östlich Neunhof, 
in der Nähe des Dorfes Simonshofen. 

Dort finden sich 2 Gruben auf der Höhe eines Berge.s 
bei ca. 385 m, die das Material für eine Nürnberger Ofen- 
fabrik liefern. 

Profil VII. 

5. Oben: Verwitterter rötlicher Sandstein (Arieten- 

sandstein) 0,35 — 40 m 

4. roter sandiger Thon 0,45 , 

3. grauer rotgefleckter Thon 0,60 „ 

2. grauer Thon, allmählig dunkler und immer schiefriger 
werdend mit kehligen Partikelchen und schlecht 
erhaltenen Pflanzenresten. 

1. Rhiitsandstein. 

Die 2. Grube dicht nebenan zeigt ein ähnliches Profil. 
Hart an ihr keilt sich eine kräftigere Saiidsteinbank aus. 
Auch hier finden wir, wie bei Kalchreuth, senkrechte diluviale 
AusfüUungstaschen von Sand in den Letten. 

Der Thon dieser Grube zeigt ganz den Typus der 
„weissen“ Kalchreuther Grube, mit dem er auch in der 
chemischen Zusammensetzung sehr ähnlich ist, nämlich : 
51,97% Thonsubstanz 
46,18% Quarz 
1,85% Glimmer 

100,00 

Weiter südlich schiebt sich eine zu dem vorgenannten 
Höhenzug gehörige, nur durch ein Erosionsthal getrennte 
Liasinsel weit vor gegen die Bahnlinie Ijsuf-Hersbruck, der 
Ileuchlinger Berg, 2,5 km nordöstlich von Lauf. 

Der Berg wird umgeben auf der Ostseite vom Rötten- 
bach, im Süden ist die Pegnitz ca. 1,5 km entfernt, im 
Westen und Norden finden sich kleinere Bäche. — So war 
der Berg von allen Seiten der nagenden Thätigkeit des 
Wassers ausgesetzt, die am meisten an der Südseite, gegen 
das Pegnitzthal sich nachweisen last. Hier könnte bei einer 
genaueren Kartirung auch das Diluvium wohl noch ein- 
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gehender berücksichtigt werden als auf der Gümbersohen 
Karte 1 ; 100,000 geschehen ist. Dass das Diluvium hier 
sehr hoch hinaufreicht, erkennt man ausser am Vorhanden- 
sein von (Juurzgeröll auf <ler Höhe des Herges, daran, dass 
der Khätsandstein niemals in klotzigen Bänken sich findet, 
sondern ein brüchiges mürbes Uestein darstellt, in Trümmern 
oder als Sand vorliegt, während an der Westseite des Berges 
eine kräftige normale Entwicklung des Sandsteins zu sehen 
ist. .\uch fand ich in dem unter dem Rhätsandstein 
liegenden Zanclodonletten, die an der oberen Grenze stark 
sandig geworden und durch Keduction des Eisenoxydes 
sohwarzgrau gefärbt sind, eingeschweminte recente, nun ver- 
kohlte Equisetenhalme und zwar in frisch geöffneten (!) l’robe- 
löchern. Noch etwas höher fand sich in östlicher Richtung 
ein braungclber Diluvialsand über den Zanclodonletten. 
Diese Verhältnisse herrschen auf der ganzen Süd- und Süd- 
Südostseite des Berges. 

In einer Höhe von ca. 3!)5 m sind 2 Aufschlüsse: in 
dem einen, ungefähr 1 m. höher gelegenen ist eine Decke 
von verwittertem .Vrietensandstein vorhanden, in dem tiefer 
gelegenen Haiiptaufschluss fehlt diese, es lagert über dem 
Thon eine kleine Sandsteinbank. Eine angcstellte Durch- 
teufung ergab das Vorhandensein einer stark verwitterten 
rasch sich auskeilenden Sandsteinbank in einer Tiefe von 
ca. 2,5 m. Neben dieser Bank erreichte man bei ca. 4 m 
erst den Rhätsandstein, der wiederum sehr weich ist. Bis 
zum Zanclodonletten ist eine Mächtigkeit von ca. 15 m. 
Ca. 8 m tiefer als die Höhe des grossen Aufschlusses findet 
sich nochmals eine Grube im Rhätletten, die nach der .Mit- 
teilung des Besitzers auch noch ca. 2 m tief sein soll (1 m 
tief ist sie erschlossen), weiter westwärts finden sich in gleicher 
Höhe nur sandige Schichten (aufgearbeiteter Rhätsandstein)') 

Diese verschiedenen Unregelmässigkeiten in den Niveau- 
horizonten in Verbindung mit dem Charakter des Samlsteines 
bringen mich zur Annahme, mau habe es mit einer durch 
diluviale Ursachen bewirkten Lagerungsstörung zu thun. 
Infolge der intensiven Wirkung des Wassers erweichte der 


Digitized by Google 



54 


Zanclodonletten und der Rhätsandstein, er zerbrach und es 
erfolgten Absenkungen nach Süd-Süd-Ost, die eine korrespon- 
dirende Senkung nach Westen bewirkt haben dürften, wo in 
einem Aufschluss an der Strasse ein ziemlich bedeutendes 
Einfallen des Rhätsandsteins zu constatieren ist. (Es handelt 
sich hier nicht um ein sogenanntes „Hackenwerfen“, das sich 
oft an Gehängen findet.) Vergl. Kig. ö, Taf. II. 

Unterstützt wird diese Annahme dadurch, dass ich in 
dem Aufschluss auf der Höhe, also der mutmasslichen 
Senkungsachse Rhätletten mit ausgezeichneten Rutsch- 
flächen fand. Für die Wirkung des Wassers spricht ferner 
der Umstand, dass der Thon auf der Südseite des Herges nie 
geschiefert ist, sondern immer zerklüftet und dass er durch 
infiltrirten Kalk und Eisenoxyd aus dem Arietcnsandstein 
etwas kalkhaltig an den oberen Schichten geworden und rot 
gefleckt ist. Pflanzenreste kommen nicht darin vor; sie 
sind wahrscheinlich durch die obengenannte Einwirkung des 
Wassers und der Luft, z. T. auch durch die Wirkung von 
etwas Eisenoxyd oxydirt worden. 

An der Nordwestseite des Herges dagegen sehen wir 
in einer Grube starke Arietensandsteinschichten, sowie ge- 
schieferton Rhätthon mit gut erhaltenen Pflanzenresten (dar- 
unter Otopteris Bucklandi). Das Profil ergiebt dort: 

Profil VIII. 

5. Verwitterter Arietcnsandstein 0,80 m 

4. Feste Hank v. Arietensandstein, sog. Eisenköller 0,95 „ 

3. Verwitterter Arietensandstein 1,10 „ 

2. Thon, blaugrau, schieferig mit Glimmerblätt- 
chen, gut erhaltenen Pflanzenresten 1,05 „ 

1. Rhätsandstein. 

Profil der Grube auf der Südseite (Höhe des Herges): 
Profil IX. 

4. brauner mürber Sandstein mit Eisensteinknollen 

und harten abgerundeten Sandsteinknollen 
(Rhätsandstein ?). 
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3. grauer Thon, wellige Oberfläche mit gelben 

Adern 0,40 m 

Dazwischen rasch sich auskeilender Sandstein 0,80 „ 

2. Thon, blaugrau mit gelben Aederchen, zuweilen 

rot gefleckt, in der Mitte eine Sandsteinbank 4,00 , 

1. Rhätsandstein. 

Das Material der nördlichen Grube gehört einer grossen 
Ofenfabrik in Lauf, das der südlichen geht grösstenteils nach 
auswärts. 

Die Analyse des Thonos der südlichen Grube ergab : 
Thonsubstanz : 73,7 1 

Quarz : 26,29 

Glimmer : Spuren 

Sa. 100,00. 

Die Gesamtanalj'se lässt am höheren Eisenoxyd- und 
Kalkgehalt die Infiltration aus dem Arietensandstein deutlich 
erkennen : 


Si 0, 

59,85 

Alj 0, 

25,30 

Pej 0, 

2,45 

Ca 0 

3,10 

Mg 0 

0,57 

S 0, 

Spuren 

Mn 0 

n 

Kj 0 

0,80 

Na, 0 

0,77 

Glühverlust 

8,12 


100,96. 

Man hat es also wiederum mit einem gut plastischen 
und feuerfesten Material zu thun, wie die Schmelzprobe zu 
K. 30 bis Kegel 31 ergab. Der Thon der Nordseite ist 
sandiger und gliminerhaltiger. Die Unregelmässigkeiten in 
der Ijugerung an der Südseite lassen einen ausgedehnteren 
Abbau für Industriezwecke nicht rätlich erscheinen ; die Nord- 
seite hat weniger mächtige Schichten, deren Abbau noch dazu 
durch den harten Arietensandstein erschwert wird. 
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Anschliessend an diese Betrachtung möchte ich das an 
der Ostseite des Ileuchlinger Berges beginnende, sich weiter 
erstreckende Diluvialgebiet erwähnen, das hier über Zanclo- 
donletten abgelagert ist. Gelegentlich des Neubaus einer 
Ziegelei haben sich eine grosse Zahl von Aufschlüssen ergeben, 
die sehr schön erkennen lassen, wie die Diluvialsande auf 
den wellig abgenagten Keuperlotten aufsitzen. 

Diese Diluvialablagerung setzt sich nach Osten bis an 
den Schnaittachbach fort, nach Norden endigt sie mit den 
höheren Khatschichten links des Rättenbaches, setzt sich da- 
gegen rechts des Baches bis gegen Grossbellhofen fort, während 
zur Linken sich Rhätsandstein beHndet.*) 

An der Ostseite gegen die Liasgrenze hin jedoch treten 
wieder Thonlager auf und hier finden sich die mächtigsten, 
ausgedehntesten und technisch wichtigsten des ganzen Ge- 
bietes. — Dies sind die Thongruben von Grossbellhofen und 
von ^Volfshöhe, südlich Schnaittach. 

Das G ros sb el 1 h ofe ne r Lager ist insofern interessant, 
als es das mächtigste von allen hier vorkommenden ist ; 
denn während sonst die Rhätthone eine Mächtigkeit von 
2 - 3 m nie überschreiten, erreicht hier der Thon eine solche 
von 5 m, soweit er erteuft ist und nach Mitteilungen des 
Besitzers, die mir allerdings nicht über allen Zweifel erhaben 
zu sein scheinen, sollen gar 30 — 36 Puss (ca. 10 — 12 m) 
mächtige Schichten vorhanden sein. 

Ich bin auf die Möglichkeit einer Erklärung dieser Er- 
scheinung bereits bei der Bildung der Rhätletten eingegangen 
und verweise daher auf diesen Teil. 

Es sind drei Gruben auf den Thonfeldern in Betrieb: 

Profil X. 

I. Grube an der Ziegelei: 

Verwitterter zerfallener Arietensandstein 0,35—0,50 m 

grauer Thon 0,45 „ 

rotgefieckter Thon 0,15 „ 

') Das Diluvium ragt hier noch höher als auf der Oilmbel’schen Karte 
angegeben ist. 
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fleischroter Thon 0,80 m 

durch Infiltration rot {gesprenkelter Thon, der 

nach unten immer dunkler wird 2,3 m u. mehr. 


2. Grube gegen Eiche Iberg. 

Das Profil ist leider verschüttet, es zeigt oben ganz ziegel- 
roten,') dann die gefleckten grauen Thone, wie die Grube an 
der Ziegelei, 5 m mächtig und mehr. 

Bemerkenswert ist die grosse, fast steinartige Härte des 
Thones, der auch in grösserer Tiefe nicht schiefrig wdrd und 
fast keine Pflanzenreste zeigt. 

Davon verschieden ist die , blaue Lehmgrube“, die aus- 
gesprochenen Schieferthon besitzt und darin Pflanzenreste auf- 
weist. Zwischen den Schichtflächen finden sich Brauneisen- 
steinschwarten und gelbes Pulver von zersetztem Schwefelkies. 

Gleich nach der , blauen Grube“ hört der Thon plötzlich 
auf und es lie{rt nur l{hätsandstein zu Tage, was wohl mit 
der Abrasion durch die Gewässer des Röttenbaches Zusammen- 
hängen dürfte. 

Die Gesamtanalyse ergab: 

Si Oj (-f-Ti Oj): 5(),«2 

Al, O3 28,50 

Fe, 0, 2,80 

Ga 0 Sp. 

Mg 0 


Mn 0 

H 0, 

Iv, ( ) 0,52 

Na, 0 2,13 

Glühverlust 10,28 


Die rationelle Analyse ergab: 
Thonsubstanz : 

()uarz : 

Glimmer: 


100,57 

69,80 

29,14 

1,06 


') Durch Infiltration von oben. 
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Die Feuerfestigkeitsbestiiniuung lieferte für 2 Proben aus 
(len verschiedenen Gruben zwischen K. SO und Sl, also ein 
gut feuerfestes Material, das in Grossbellhofen in einer aller- 
dings noch recht primitiv arbeitenden Ziegelei zu feuerfesten 
Steinen verarbeitet wird. 

Die mikroskopischen Accessorien waren wieder die üb- 
lichen: Zirkon, Magnetit, Rutil, Glimmer. 

Die Wirkung des in der Nähe vorbeitliessenden Rötten- 
baches erkennt man wieder an der stellenweise erfolgten 
energischen Zerstörung des Arietensandsteins und der dadurch 
bewirkten Infiltration mit Eisenoxyd, die namentlich an den 
oberen Schichten sehr stark ist. Solches Material kann 
natürlich nicht mehr als feuerfestes gelten. 

Oestlich Grossbellhofen finden sich noch einige kleine 
Gruben bei Schnaittach, zum Teil mit diluvialen Sunden über- 
lagert, die zu keiner weiteren Bemerkung Anlass geben. Ihr 
Material wird in 2 kleinen Ziegeleien verwertet. 

.Mehr Interesse bieten die Thonlager der Chamottefabrik 
Wolfshöhe: Die Fabrik liegt auf einem sich langsam von 

West nach Ost senkenden Rücken, der in den höher gelegenen 
Teilen an seiner Oberfläche aus Lins 1 (Arietensandstein) 
besteht. Die tiefer gelegenen 'Peile des Hügels sind von 
diluvialer Sandablagerung bedeckt, die sich von der Station 
Rollhofen ea. 200 in. nach westwärts erstreckt und zum Teil 
auf Rhätthon und Rhätsandstein, zum Teil sogar auf Zanclodon- 
letten lagert. Die Wirkung der Diluvialflut war eine sehr 
intensive; so ist in einer spater noch zu besprechenden Grube 
der Sandstein 7 m tief bis auf den Zanolodonletten auf- 
gearbeitet. An der oberen Grenze der diluvialen Bedeckung 
ist der Sand mit Rhätthon zu einem hellgrauen sandigen 
Thon vermengt, nach ca. 1,5 m erst folgt der normale ge- 
schieferte Rhätthon wieder, wie ein neuerdings biosgelegtes 
Profil zeigt. Diese Einwirkung des Diluviums wird wohl 
auch hier, wie am Heuchlinger Berg (cf. p. 52 u. ff.) kleinere 
tektonische Verschiebungen zur Folge gehabt haben, denn 
es zeigen sich häufig unbedeutende oft nur handgrosse 
Stauchungen in den Rhätthonen (z. B. bei der „oberen 
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Grube“) und an einer Stelle nueh ein nicht unbeträchtliches 
Einfallen nach \V., das aber wieder in die horizontale 
Lagerunff übergeht. Vergl. Figur 6, Taf. II. 

Die Lage des höchsten Punktes beträgt 363 in über N. N., 
die tiefste am Fuss des Kückens an der Station Rollhofen 
ca. 352 in. Längs dieses Kückens erstrecken sich die Fabrik 
und die dazu gehörigen Thongruben. In der Richtung von 
West nach Ost bilden sich langgestreckte Aufschlüsse. 

Profil XL 

Die „obere Grube“. — Das damalige Profil lautete: 

7. Verwitterter Arietensandstein, rotbraun, mit 
erhaltenen Sandsteinplatten (Eisenköllern) ver- 
mengt, nach unten fester werden 1,10 m 

6. Arietensandstcinbank 0,10 m 

5. Stark sandiger gelber Thon 0,20 „ 

4. Grauer Thon mit Adern von Eisenoxydhydrat 
durchzogen und mit einzelnen Kohlenputzen ; 
die Farbe des Thones ist wechselnd, bald grau, 
bald (wohl durch Infiltration) gelblich. 0,55 , 

3. Rostfarbene Thonschicht, nach innen mehr 
in’s Graue gehend, nach aussen durch Oxy- 
dation mehr bräunlich 0,80 „ 

2. Schiefriger, zerbröckelnder Thon, gelblich rost- 
farben, sandiger als 5. mit Hraiineisenstein- 
sclnvarten, oft bis zu 3 cm stark ; allmählig 
sandiger werdend und schliesslich nach 1,60 . 

in 1. Rhätsandstein übergehend. 

Zwischen 2 und 3 schiebt sich in dem höher gelegenen 
Teil des .Viifschlusses eine ca. 1 — 2 m. mächtige Sandstein- 
bank ein, die sich nach W. und O. aiiskeilt. 

Der Thon dieser Grube zeigt einen starken Einfluss der 
Atmosphärilien, wie sich aus der Infiltration von Eisenoxyd- 
hydrat aus dem Arietensandstein, der Hchwefelkieshildung und 
der Entkohlung und der Zerklüftung des Thones ergibt. 

Der grössere Gehalt an Eisenoxyd lässt die Verwendung 
des Thones an dieser Stelle zu besseren feuerfesten Produkten 
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nicht Tätlich erscheinen.') Die einige Schritte nördlich 
davon in der Ijäiigsrichtung S.-N. erschlossenen (iruben auf 
dem „Zwiebclbauernacker“ lieferten an Profilen : 

Profil XII. 

I. Nördliche Grube: 

10. Hangendes: Wie , obere Grube“, aber noch 


mehr verwittert 1,75 m 

9. Thon, hellgrau 0,15 „ 

8. rote Thonader, wellig 0,12 m 

7. graue Thonader, wellig, sich auskeilend 0,60 „ 

6. hellroter Thon 0,60 „ 

5. hellgrauer Thon 0,60 „ 

4. grauer mürber Sandstein, nach rechts und 

links sich anskeilend 0,25 „ 

3. grauer Thon, immer sandiger werdend, von 


einem feinthonigenllänkchcn (5 cm) durchzogen 0,90 , 

2. ganz allmählig wird der Thon noch sandiger und 
glimmerreicher, bis er nach ca. .SO cm in den 

1. Rhiitsandstein übergeht. 

II. Südliche Grube: 

3. Hangendes: Wie oben 10. 0,70 m 

2. Thon, hellgrau, dann rot wie oben 8 mit ver- 
einzelten Sandbänkchen und Kohlenpartikel- 
chen, zuweilen wird der Thon sehr dunkel- 
farbig, er liegt ohne allmiiligen Uebergang 

durch sandige Partien auf dem 2,90 „ 

1. Rhiitsandstein. 

Aus einer leider wieder zugeschütteten Grube weiter 
östlich hat man ein kohlschwarzes thonigsandiges Gemenge 
gefördert, das sehr fett anzufühlen war und aus einem Ge- 
menge von Kohle mit Thon und Sand bestand. Diese Schicht 

') Doch ist, wie ich mich später noch überzeugen konnte, das Vor- 
kommen dieser starken und häufigen Brauneisensteinlagen, auf diese eine 
Stelle der Thonfelder von Wolfshfihe beschränkt. 
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soll ziemlich mächtig gewesen sein, leider konnte ich mich 
von der Lagerung nicht mehr überzeugen. 

In der Nähe der Station Rollhofen endlich befindet sich 
eine Grube, in der verwitterter Arietensandstein und Khätthon 
mit Diluvialsand und Lehm zu einem braunen sandigen 
liehm vermengt sich findet; an den verschütteten Seiten der 
Grube konnte aber ein Profil nicht aufgenommen werden; 
wie mir jedoch mitgeteilt wurde, befindet sich unter dem 
sandigen Lehm eine Schicht fetteren Lehmes und darunter 
bei 7 m eine Geröllschicht. Unter dem Geröll lagert 
Zanclodonletten. Ausserdem fand ich auch oben viel 
Geröll aus dem braunen Jura, z. R. Personatensandstein und 
Eisenoolith. 


Die rationelle Analyse der Thone aus den beiden 
Gruben ergab: 


Obere Grube Zwiebelbsuernacker 


Thonsubstanz : 63,34 

Quarz; 36,66 

Glimmer: — 


40,01 

.54,69 

.5,30 


100,00 100,00 


Die auf der Fabrik Wolfshöhe gefertigten Steine zeigen 
einen Feuerfestigkeitsgrad von K. 30 bis K. 32. 

Südlich von Wolfshöhe im Walde findet sich eine Grube, ‘) 
in der wir wieder einen dunkel blaugrauen Thon mit vorzüg- 
licher Schieferstructur vorfinden. Er ist äusserst zart und 
gleichmässig; interessant an diesem Thonlager sind die in 
sehr grosser Menge darin vorkommenden chondritcnartigen 
Gebilde, die man auf jeder neuen Spaltfläche der Schiefer 
findet, (cf. p. 46.) 

An weiteren Pflanzenresten findet man nur wenig, am 
häufigsten noch Zamites distans, bezüglich der anderen auf 
Wolfshöhe vorkommenden Pflanzenfunde verweise ich auf 
Seite 45 -46. 


') Zur Chamottefabrik Wol&hBhe gehörig. 
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Profil XIII. 

Das Profil in dieser Grube lautet: 

(>. Kotgelber verwitterter Arietensandsteiii 0,50 ni 

5. Weisses Sandsteinbänkehen 0,17 , 

4. Weicher, feinkörniger, verwitterter Sandstein 

rotgelb 0,70 , 

.S. Hellgrauer Thon, zu oberst durch Infiltration 

rotgefieckt 0,22 , 

2. Thon, dunkelblaugrau, stellenweise fast 
schwarze Partieen, deutlich schieferig ge- 
schichtet 1,60 „ 


1. Rhätsandstein — (Im Rhätsandstein befindet sich eine 
ca. 5 cm breite Kluft, die mit tektonischen Störungen 
Zusammenhängen dürfte (cf. Lagerungsverhältnisse). 
Die Gesamt-Analyse des Thones aus dieser Grube ergab: 


Si 0, (+Ti Oj) 49,61 

Al, 0, 31,26 

Fe, 0, 1 ,56 

Ca 0 0,26 

Mg 0 0,59 

S O3 Sp. 

Mn 0 , 

K, 0 1,09 

Na, 0 0,29 

Glühverlust 14,43 

99,09 

Die rationelle Analyse lieferte: 

Thonsubstanz : 80,60 

Quarz: 17,74 

Glimmer: 1,66 


100,00 

Die Peuerfestigkeitsbestiinmung zeigte, dass man es 
wiederum mit einem gut feuerfesten Thon zu thun hat, näm- 
lich Schmelzpunkt zwischen K. 31 bis K. 32. 

Noch ist an dieser Stelle auf die zahlreichen Steinbrüche 
an der llahnlinie Schnaittach-Rollhofen hinzuweisen. 
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Die Pegnitz trennt das Gebiet der Hersbrucker Alb in 
einen nördlichen und einen südlichen Teil. Der nördliche 
Teil umfasst hauptsächlich die jüngeren Juraschichten, dem 
südlichen gehört ein grösseres Linsvorkommen an. 

In das Arbeitsgebiet fällt der Höhenzug mit dem Moritz- 
berg und die Gegend westlich von Altdorf. 

Im Hereich der Rhätformation finden sich zwei grössere 
Thonvorkommen erschlossen, ilas am Moritzberg und das bei 
Winkelhaid westlich von Altdorf. 

Südlich von Haimendorf, das bei ca. 432 m über N. N. 
auf Lias 3 steht, liegt der Weiler Kockenbrunn, am Westfuss 
des Moritzberges; westlich von Roekenbrunn befindet sich eine 
Schlucht (ca. 400 m über N. N.), die durch einen Hach ge- 
bildet wird. Gegen das Rüde der Schlucht ist ein Aufschluss, der 
folgendes Profil zeigt ; 

Profil XIV. 

Grobkörniger, weicher Sandstein, dem Arieten- 
sandstein ähnlich 1,40 m 

4. schwaches welliges Thonzwischenbänkchen 
3. harter, feinkörniger hellgelber Sandstein mit 

Kohlenäderehen und .Manganputzen 3,10 „ 

2. Thon, graublau, in dicken Platten, brechend, 

mit Einlagerungen von Kohlestücken 2,00 „ 

1. Rhiitsandstein. 

Thoneisensteingeoden wie auch kalkige Goncretionen, die 
sich in der Grube fanden, sind wohl als von den über dem 
Aufschluss ansteigenden mittleren und oberen Liasschichten 
herrührend zu betrachten. Der blaugraue Thon zeigt eine 
grosse Zahl kehliger Teilchen und sehr viele Pflanzenreste, 
die jedoch zu schlecht erhalten waren, um bestimmt werden 
zu können. Es fanden sich ferner grössere Kohlenstücke von 
gagatartigem Aussehen bis zu lignitischem herab, von tief- 
schwarzer Farbe ; auf der Kohle zeigt sich häufig Schwefel- 
kies, der durch seine Vitriolisierung die Kohle aufbläht und 
auf blättert. Die Kohlenstücke besitzen bis zu 12 cm Durch- 
messer, sie liegen teils parallel zur Schichtung, teils schräg 
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dazu. Augezündet — was erst nach Vertreibung einer grös- 
seren Menge Wasser möglich ist — verbrennen sie mit 
russender Flamme unter Verbreitung eines unangenehmen Ge- 
ruches. Ich untersuchte die Asche einer solchen Kohle und 
fand einen sehr schwankenden Aschengehalt. Bei einem Gehalt 
von Asche zeigte diese eine Zusammensetzung von: 


Thon und Sand 

20 

Ca 0 

31,76 

Ps 0, 

13,55 

Al, 0, + Fe, O3 

14,11 

Mg 0 

Spuren 

S 0, 

15,14 

K2 0 H“ Naj 0 

4,81 

99,37. 


Der Thon ist schiefrig, sandig und glimmerführend. Die 
rationelle Analyse ergab ; 

Thonsubstanz 56,26 

Quarz 39,97 

Glimmer 3,77 

100 , 00 . 

Die Gesamtanalyse lieferte : 

Si Oj 66,70 

AI, 0, 20,97 

Fe, 0, 2,91 

Ca O 2,25 

Mg 0 Spuren 

K. 0 1 . , , . 

,, ,, } nicht bestimmt 

Na, 0 } 

S 0, Spuren 

Mn 0 

1 ^. 0 , 

Glühverlust 7,53 

100,36. 

Dieser Thon ist reicher an Fjisenoxyd und Kalk als die 
meisten Khätthone, was man zum Teil auf Rechnung der 
Infiltration aus dem darüber liegenden dura bringen kann. 
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Dicht bei Kockenbrunn befindet sich ein Steinbruch, in 
welchem dem Rhätsandstein zwar die Thonauflage fehlt, der 
aber dadurch besonders interessant ist, dass sich grosse silifi- 
cirte Stammreste daselbst finden. 

Profil XV. 

Das Profil zeigt: 

4. Arietensandstein und darüber Thone des Lias ß 2,20 m 

3. Graugelber, luckiger, weicher Sandstein mit 
feiner Schichtung, Manganputzen, Kohlen- 
äderchen und Lettenbändchen 1,55 , 

2. Lettenstreifchen, grau, nach beiden Seiten sich 

auskeilend 0,05- -0,25 „ 

wellig gebogen, dann wieder horizontal. 

1. Ilausandsteinbank mit Stamnistücken , härter 
als die. obere Bank. 

Westlich von dieser Rhätzone dehnt sich ein weites 
Gebiet von Diluvialsand aus, das südlich des Moritzberges 
eine breite Unterbrechung des Jura bildet und sich bis nahe 
an Altdorf erstreckt. Das Diluvium erreicht hier bedeu- 
tende Höhen, indem es nördlich von Altdorf unmittelbar an 
den Dogger stösst, westlich von jVltdorf grenzt es an die 
Amaltheenthone. 

Wie schon früher erwähnt, nehmen die Rhätthone, wie 
überhaupt die Rhätformation im Allgemeinen nach Süden zu 
immer mehr an Mächtigkeit ab. Nur bei Winkelhaid resp. 
vor Altdorf erreichen sie noch einmal eine etwas ansehnlichere 
Mächtigkeit. 

Nördlich von der Station Winkelhaid im Walde beica.428m 
u. N. N. sind auf einer abgeholzten Stelle seit langen Jahren 
schon Gruben in Betrieb und rechts und links davon deuten 
die vielen jetzt wieder bewachsenen Mulden im Wald darauf 
hin, dass schon lange der Thonabbau hier betrieben wurde. 

‘) Auf diese Lokalität and auf die Kalchrenther Gruben beziehen 
sich vielleicht auch die alten Gewerbsrechte, nach denen die Nürnberger 
Töpfer gegen Abgabe von 1 Gulden ini Lorenzer- und Sebalder Wald 
Thon graben konnten, „wo sie ihn fanden“. (Ein solcher alter Gewerbs- 

5 
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Von allen Thonen der Rhätformation ist der Winkelhaider 
der wertvollste. Dadurch, dass er in gewissen Schichten 
vollständig frei von Sand ist und sehr stark zusammengepresst 
ist, besitzt er die Eigentümlichkeit, dass er auf der Drehbank 
gefraist und abgedreht werden kann. So dient er in einigen 
Fabriken geradezu als teilweiser Ersatz für den kostbaren 
Speckstein, ohne aber dessen Eigenschaften zu erreichen. 

Die Schieferstruktur der Rhätthone überhaupt, wie auch 
das feste Gefüge namentlich des vorliegenden Thones sind 
durch eine natürliche Pressung erfolgt. Ich machte den Versuch 
gepulverten Thon von Winkelhaid im leicht feuchten Zustand 
zu pressen und erzielte bei ca. 300 kg pro qcm ein dem 
Naturprodukt ähnliches Gefüge. 

Die im Betrieb befindliche Grube zeigt folgendes Profil ; 

Profil XVI. 

10. Oben; Rotbrauner Sand mit schwarzbraunen Flecken 


— verwitterter Arietensandstein 0,70 m 

9. Grobkörniger, heller gefärbter Sand 0,15 „ 

8. Rötlichgelber Sand, grobe wasserhelle Quarz- 
körner mit Eisenoxydhydrat verkittet und mit 
spärlichen gelben Eisenoxydäderchen durch- 
zogen 0,45 , 

7. Verwitterter Arietensandstein 0,25 „ 

6. Fester Arietensandstein, auf den Trennungs- 
flächen braunes Eisenoxydhydrat aiisgeschieden. 

(Die Sandsteinplatten sind in wechselnder 
Stärke.) 0,50 „ 

6a. Verwitterter Arietensandstein 0,30 „ 

5. Grauer zäher Letten, rot gefleckt 0,50 , 

4. Roter Thon 1,50 , 

3. Hellvioletter Thon 1,50 „ 


brief ist ira Besitze der Familie des Verfassers.) Die dem Werte des 
Thones nicht entsprechenden hohen Staatsabgabeu and der irrationelle 
Abban, sowie das Eingeben der Kleinbetriebe bilden die Oründe, dass 
hente nnr eine minimale (Jewinnnng anf diesen im Staatsbesitz befind- 
licben Gmben erfolgt. 
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2. Graublauer Thon nach unten immer dunkler 
werdend, die festeste und feinkörnigste Lage 
in der Mitte der Schicht nach unten sandiger 
werdend 1 ,20 m 

1. Rhätsandstein. 

Kohlige Partikelchen finden sich nach unten immer 
häufiger, wohlerhaltene Pflanzenreste jedoch fehlen. 

Etwa 100 m südlich der Thongrube am Rand des Waldes 
befindet sich ein Steinbruch, der folgendes schöne Profil zeigt: 

Profil XVII. 

8. Braungelber sandig verwitterter Arietensandstein 1 m 


7. Fester bankiger Arietensandstein 1 „ 

6. Grobkörnige graugelbe Bank 0,5 , 

5. Arietensandstein 0,5 , 

4. Wellig gebogene Sandsteinbank, ähnlich wie 

3, zuweilen von Arietensandstein unterbrochen 0,25 , 

3. Arietensandstein, fest erhalten 0,25 „ 

2. Harte, grobkörnige, graugelbe Sandsteinbank 

(Rhät) mit rostgelben Bändern 0,35 ni 


1. Bausandsteinbank, zuweilen von kleinen, sich rasch 
auskeilenden Lettenbänckchen überlagert. 

Ein Vergleich zwischen den beiden Gruben zeigt, dass 
in dem Steinbruch, wo der Thon fehlt, dafür der Arieten- 
sandstein stärkere Mächtigkeit besitzt. 

Der Thon aus den Winkelhaider Gruben ist von allen 
untersuchten Thonen des Rhätgebietes auch durch die grösste 
Feuerfestigkeit ausgezeichnet. Er steht zwischen K. 32 und 33, 
nahe an K. 33. 

Die rationelle Analyse eines zum Drehen brauchbaren 
Stückes zeigte, wie fein dieser Thon bei seiner Ablagerung 
ausgeschlämmt wurde. Es bestand die Zusammensetzung; 


Thonsubstanz : 

91,07 

(juarz : l 

8,93 

Glimmer: ( 


100,00 
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Die GeBamtanalyse ergab; 


8 i 0 ,: 

49,80 

Ti 0, : • 

0,10 

Alj O 3 : 

35,72 

Fbj Os : 

1,38 

Ca 0: 

0,15 

Mg 0: 

Sp. 

S 0,: 

0,09 

Pj Ojt 

— 

Mn 0: 

Sp. 

K, 0: 

0,95 

Na, 0 : 

0,18 

Glühverlust : 

12,11 


100,48 


Berechnet man aus diesen Zahlen und der rationellen 
Analyse die Thonsubstanz, so erhält man für die Zusammen- 
setzung dieser letzteren : 


aus 

Thonsubstanz Theoretisch berechnete 

Thon V. Winkelhaid. Thonsubstanz. 

Si 0, (+ Ti 0,): 

45,05 

46,51 

Al. 0, : 

39,26 

39,54 

Fe O 3 : 

1,51 

— 

Ca 0: 

0,16 

— 

Mg 0: 

— 

— 

IC. 0 : 

1,04 

— 

Na. 0; 

0,20 

— 

Glühverlust und S O 3 : 

13,30 

13,95 

100,52 

Nebenstehend füge ich die der 

100,00 

theoretischen Thonsub- 

stanz von der Formel Al, 0, . 2 Si 0, 

. 2 H, 0 entsprechenden 

Zahlen zum Vergleich 

bei, woraus 

man die Feinheit des 

Winkelhaider Thones ersehen kann. 





Der Jura. 


Von den Stufen des Jura kommen im Arbeitsgebiet be- 
sonders die des schwarzen und braunen Jura in Betracht. 
Diese letzteren werden nach der Gümbel’schen Einteilung*) 
gegliedert in: 


S £ 

iS 

, o 
o £ 
o « 
u 5 

• S 
•o a 
* 
® s 


b. brauner Jura (Dogger). 

Oberer Dogger: 

b. Ornatenmergel (Am. atletha) 3 — 
35 m, Dogger ^ in Schwaben. 

a. Macrocephalus-Schichten (0,3 m) 
A. macrocephaliis 

Mittlerer Dogger: 

b. Varians - Schichten (TerebratiUa 
digom) 0,1 — 0,2 m 

a. Parkinsoni-Schichten (Parkinsonia 
Parkimoni) 4 — 30 m 

Unterer Dogger: 

d. Humphresianus-Schichten 6 — 8 m 
(Am. Humphresianm) = S 

c. Sandige, blaugraue, gelb verwit- 
ternde Kalke (A. Sowerbyi) 12 — 
14 m = Y 

b. Personatensandstein (Am. Murchi- 
sonae) 30 m, = d, der Karte = ß 

a. Opalinusthone (60 — 90 m) (Tri- 
gonia navis und Am. torrdosus) 
— d, der geol. Karte, = a. 


= e in 
Schwaben 


a. Lias oder schwarzer iura. 

3. Oberer Lias (Lias 3 der geolog. Karte von Bayern) 
Lias C: Jurensismergel, 2 — 3 m (Stufe des Am.jurensis) 
Lias e: Posidonienschiefer, 10 m (Stufe der Po»d. BroM«)) 

') Geol. von Bayern, pg. 780 u ff.) 
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2. Mittlerer Lias (Lias 2) 

Lias S: Costaten und Amaltheenschichten, 20 m (Stufe 
d. Am. Hpinatm (oben), Am. margaritatus (unten) 
Lias y: Numismalismergel (16 m) (Stufe d. Am. Daroei 
— oben, Am. ibex = mitten. Am. .Taniesnpi 
unten) 

1. Unterer Lias (Lias 1) 

Lias Obere Abteilung: Stufe des Am. raricogtatus 
= oben. Am. obtttsus = mitten. Am. oxynotus 
= unten. 

Lias a: Untere Abteilung: Stufe d. Pentacrinus tuber- 

culatas = oben. Am. BucUandi = mitten, 
A. nngulatm und A. planorbig = unten. 


Der untere Lias. 

Die Bildungsweise dieser in Pranken nur sehr dürftig 
entwickelten Stufe wurde schon bei der Besprechung der 
Rhätthone berührt. In ihrem petrographischen Charakter 
schliesst sie sich eng an die Keuperformation an, wenigstens 
in Pranken, wo auch die neue Fauna, die für die Abgrenzung 
zwischen Jura und Keuper massgebend ist, nur andeutungs- 
weise auftritt. 

Die örtliche Verbreitung des unteren Lias, welcher im 
Wesentlichen durch den bis zu 3 in mächtigen Arietensand- 
stein repräsentiert wird, fallt so ziemlich zusammen mit jener 
der ihn unterteufenden Rhätformation. Bei der verhältnis- 
mässig geringen Mächtigkeit und leichten Verwitterbarkeit 
unterliegt der Arietensandstein indessen ziemlich rasch der 
Erosion und die Spur seiner bis vor kurzem augenscheinlich 
weiteren Verbreitung finden wir an zahlreichen Fragmenten, 
welche auf den durch die obersten Rhätschichten gebildeten 
Flächen repräsentirt wird. 

Ebenso wie das Auftreten des Rhäts im Allgemeinen 
und besonders der Rhätthone nach Süden schwächer wird, 
so verschwächen sich auch die Lagen des unteren Lias, 
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während dagegen die mittleren Liasschichten, vor allem die 
Costatenmergcl, in bedeutender Mächtigkeit auftreten. 

Der untere Liaa in Franken lässt sich in 3 Stufen 
gliedern : 

1. Die oberen oder Raricostatusschichten (= schwarzer 
Jura ß in Schwaben). 

2. Die Gryphaeen- und Arietitenschichten. 

3. Der Angulatensandstein (Schwäb. Jura; Schwarzer 
Jura a.) 

Es wurde bereits an anderer Stelle erwähnt, dass der 
Angulatensandstein im Arbeitsgebiet nicht mit Sicherheit als 
solcher nachgewiesen werden konnte; die ausgesprochene 
Bildung des Angulatensandsteins mit Zopfwülsten, Cardinien, 
Lima pectinoides. Am. angulatus etc. findet sich erst weiter 
nordwärts und südwärts. Die in der grobkörnigen und weniger 
scharf bestimmbaren Ausbildung des Angulatensandsteins vor- 
kommenden sogen. Schwedenkugeln — kalkig-sandigen C’on- 
cretionen — wurden nur bei Marloffstein ausserhalb des Ge- 
bietes beobachtet, wo Bettinghnus') auch Avicula sinemuriensis 
Lam. fand. 

Der Repräsentant des unteren Lias im Arbeitsgebiet, der 
.\.rietensandstein, unterscheidet sich wesentlich von dem der 
schwäbischen Ausbildung. Statt des mit Quarzkörnern ge- 
spickten grauen Kalkes, wie er in Schwaben auftritt, findet 
sich in Franken ein durch wenig Kalk und Eisencarbonat 
verkittetes , aus groben eckigen Quarzkörnern bestehendes 
Gestein, und statt des Reichtums an organischen Einschlüssen, 
der ihn dort auszeichnet, ist die Fauna des fränkischen Arieten- 
sandsteins auf dürftige Exemplare der Gryphaea arcuata be- 
schränkt. 

Um den pctrographischen Gegensatz zwischen der 
schwäbischen und fränkischen Facies auch an Hand von 
Zahlen zu zeigen, möchte ich der Analyse eines schwäbischen 
Arietenkalkes die des fränkischen Gesteines aus dem gleichen 
Horizonte vergleichend gegenüberstellen. 

') Die geogn. Verhältnisse des Rathsberger Höhenznges. luang. 
Dissertat. 1896. 
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I. Schwäbischer Arietenkalk aus der Gegend von Ellwangen') 

II. Fränkischer Arietensandstein*) 

III. Dasselbe Gestein, aber etwas verwittert, aus der Altdorfer 
Gegend (Burgthann)’) 



I. 

II. 

III. 

Rückstand(Quarzkörn.) 

16,8893 

51,66 

56,090 

Al, 0, 

0,0673 

4,05 

10,687(Thon) 

Fe C 0, 

2,8463 

1 — 

1,040 

Fe 0 

— 

1 0,98 

— 

Fe, 0 , ! 

— 

6,65 

— 

Mn, 0, 

0,3633 

0,051 

0,640 

Ca C O 3 

77,1607 

— 

30,426 

Ca 0 

1 

16,.56 

— 

Mg C O 3 

1,0437 

— 

0,304 

Mg 0 

— 

2,04 

— 

O 3 

0,1963 

0,002 

Sp. 

S 0, 

0,0166 

Sp. 

Sp. 

CI 

— 

1 0,008 

Sp. 

H, 0 + Verl. 

1,2010 ^ 

1,885 

0,813 

Si 0, gelöst 

0,2876 

— 

— 

K, 0 

0,0250 : 

0,63 

— 

Na, 0 

0,0314 

0,18 

— 

C 0, 

— 

15,49 

— 


100,1285 

100,227 

100,00 


Nach Gümbel findet sich zuweilen Bleiglanz und Schwer- 
spath eingesprengt, an Accessorien stellte er des weiteren 
fest: Zirkon, Rutil, Feldspath. 

Das Gestein tritt im Arbeitsgebiet durchweg gleichartig 
auf; es ist sehr hart und wird deshalb als Beschotterungs- 
material verwendet. 

Von der über dem Arietensandstein folgenden Schicht 
der Raricostatus (= Turnori) = Mergel und Kalke finden 

*) Wolff-Wagner (Württemb. Jahresb. 1871 pag. 66 n. ff.) 

*) 0. Fritz, Inaog. Diss. Erlg. 189? — nicht veröffentlicht. 

’) Gümbel, Frankenjnra p. 67. 




73 


sich iin Arbeitsgebiet nur Andeutungen, so bei Heimendorf 
m. Am. raricostatus (vergl. Profil XVIII 5) und bei Rasch 
(Profil XJX 7); in dem benachbarten Gebiet nördlich von 
Erlangen fand Ilettinghaus*) diese Schicht etwa 10 cm mächtig 
mit Am. planicosta und Am. Ziphux. 

Der mittlere Lias. 

Von den Abteilungen des Lias ist die mittlere im Unter- 
suchungsgebiet am mächtigsten entwickelt und besitzt auch 
die grösste Ausdehnung; es sind die Zonen der Plicatula- oder 
Numismalismergel und -Kalke (Schwarzer Jura ■; in Schwaben) 
und die der (!ostaten- und Anmltbeenthone (schwarzer Jura S 
in Schwaben). 

Die beiden Horizonte, von denen der untere, die Numis- 
malisniergel, im Arbeitsgebiet nur eine geringe Mächtigkeit 
besitzt, lassen sich schwer trennen , da sie unmerklich in 
einander übergehen und Versteinerungen in dem vorliegenden 
Terrain leider nur sehr spärlich vorhanden sind. 

Die Schichten des mittleren Lias setzen sich zusammen 
aus Schieferthonen und Mergeln von grauer oder schwärzlicher 
Farbe, die zuweilen durch Oxydation und durch Beimengung 
verwitterter Thoneisensteinknollen eine gelblich bis bräunliche 
Farbe annehmen. Sehr häufig finden sich auch Manganden- 
driten auf den Thonen und eingebettete Knollen von kohlen- 
saurem Manganoxydul. Die Thoneisensteinconcretionen, die 
beim Zerfallen deutlich concentrische Lagen erkennen lassen, 
sind sehr charakteristisch für den mittleren Lias, insbesondere 
für die Amaltheen- und Costatenthone. 

Häufig umschliessen diese Concretionen Versteinerungen 
(z. B. Am. spinatus) oder zeigen im Innern Mineralien ; Calcit, 
Siderit, Schwefelkies, Zinkblende, Schwerspath. Zuweilen 
besitzen solche Geoden einen erheblichen Gehalt an Phosphor- 
säure.*) 

Der mittlere Lias findet sich zusammen mit dem oberen 

') a. a. 0. 

•) Giimbel, Sitzber. d. b. Ak. d. W. math. phys. KI. 18K4, p. 325 u. fif. 
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Lias in 4 Gebieten; In dem der Kalchreuth-Eschenauer Lias- 
insel, in dem westlichen Teil des Juramassives von Forth 
über Schnaittach bis Hersbruck, in dem durch die Pegnitz 
von diesem Teil getrennten Bezirk des Moritz-, Nonnen- und 
Buchenherges und in dem durch weit ausgedehnte diluviale 
Ablagerungen wiederum nbgetrennten Altdorfer Bezirk. 

I. Das Kalcbreuth-Eschenauer Gebiet ist von Lis- 
sack*) eingehend behandelt w'orden ; meine Untersuchungen, 
die in geologischer Beziehung keine neuen Resultate hinzu- 
fügen können, erstrecken sich daher in erster Linie auf die 
chemische Betrachtung der Lettenvorkommen. 

Ein sehr guter Aufschluss findet sich in einer kleinen 
Schlucht im N. von Käswasser ; hier sind Lias y und Lias S 
zu beobachten. 

Der Lias y ist nicht gut in einzelne Horizonte zu gliedern, 
da er nur eine Mächtigkeit von ca. 1 m besitzt. Die über 
ihn befindlichen Sand- und Thonlagen wurden von Lissack 
als Lias S angegeben, während von Blanckenhorn*) diese 
wechselnden Thon- und Sandschichten als zur TU. Diluvial- 
terrasse gehörig festgestellt wurden : die Thone sind aus der 
Zerstörung und Verschwemmung der Amaltheenthone hervor- 
gegangen. 

Am höchstgelegensten Aufschluss konnte ich keine Sand- 
lagen mehr finden und habe ich deshalb die von dort zur 
Untersuchung mitgebrachten Thone als anstehenden Lias S 
betrachtet. 

Der Lins S besitzt hier eine Mächtigkeit von ca. 30 m 
und gehört zum grösstcnteil, da die Zone des Amalthetis 
margaritatus nur sehr schwach in der Umgegend entwickelt 
ist, der Zone des Am. spinatus, der sich häufig findet, nn. 

Die Analysen der Thone aus dem Lias y und S von 
Käswasser ergaben für ihre chemische Zusammensetzung : 

•) Die geogn. Verhältuisse der Umgegend von Kalclireuth-Eschenau, 
Inaug. Dies. Erlg. 1894. 

’) Das Diluvium d. Umgegend von Erlangen, p. 32. 
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L. Y 

L. S 

Si Oj 

61,19 1 

58,80 

Al, 0, 

18,80 

20,61 

Fe, 0, 

4,1.9 

, 6,40 

(’a 0 

2,52 

i 1,13 

Mg 0 

1,52 

1 0,61 

SO 3 

8p. 

1 0,20 

P, Os 


Sp. 

Mn 0 


1,42 

K, 0 

2,02 

1,51 

Na, 0 

' 1,6.9 

1,22 

(C 0, 

2,89 

2,22) 

Ges. Glühverlust 

9,71 

10,01 


101,52 

101,31 

Die rationellen Analysen ergaben: 

Thonsubstanz : fi2,44 

66,64 

Quarz ; 

32,57 

1 33.36 

Glimmer : 

4,99 


100,00 

100,00 


Die mikroskopische Betrachtung zeigte die auch den 
Keuperschichten eigenen Accessorien. 

II. In dem Bezirk Schnait taeh fehlen gute Aufschlüsse, 
wir sind hier auf einige Lehmgruben von Ziegeleien angewiesen. 

Im Teufelsgraben bei Forth sind die Margaritatus- und 
Costatusschichten in einer Mächtigkeit von ca. 25 in aufge- 
schlossen, es fanden sich dort Am. .ynnafm Brug, Pleuroto- 
tnaria rotundata Münst., imeeramus ■'•■ubsfriatu.'i Goldf., Plica- 
tula ftpinosa Sow. Noch stärker entwickelt sind die Schichten 
des Lins S bei Grossbellhofeu am Fass des , alten“ Rotten- 
berges, wo sich einige Aufschlüsse finden, ferner am (Jalvarien- 
berg bei Schnaittach und bei Iledersdorf, sowie am Fuss des 
Rothenberges östlich von Schnaittach. 

Es zieht sich von da der mittlere Lias südlich bis gegen 
das Pegnitzthal, dann folgt er diesem nach Westen bis Hers- 
bruck, von wo an dann Opaliniisthon die Thalsohle bildet. 


Digitized by Google 


76 


lieber die AusbildungBweise in dieser Gegend ist nichts 
besonderes zu bemerken ; bei Grossbellhofen finden sich häufig 
grosse Kalkseptarien, die mit Schnüren von Kalkspath durch- 
zogen sind; man kann sich deren Entstehung dadurch er- 
klären, dass die Kalkspathadern Ausfüllungen von mergeligen 
Austrocknungsrissen vorstellen. Häufig sind dort auch die 
grossen brodlaibartigen Thoneisensteingeoden und Klmnpen 
von violett-braunem Manganoxydulcarbonat zu finden. Der 
Aufschluss bei GrossbeUhofen, wie auch der bei Hedersdorf (an 
der Bahnstation) gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. 

Es sind oben zerklüftete gelbbraune, nach unten ge- 
schichtete dunklere Thone, die sehr feinkörnig sind und keine 
gröberen Beimengungen, ausser den Thoneisensteingeoden 
und den wenigen Kalkseptarien, zeigen. Kalkbänke mit Ver- 
steinerungen wie überhaupt Leitfossilien, fehlen hier vollständig. 

Die Thone werden in der kleinen Ziegelei von Gross- 
bellhofen verarbeitet, ferner in zwei Ziegeleien zu Schnaittach, 
deren eine am Fusse des Rothenberges liegt. Die Analyse 
eines Thones von Grossbellhofen ergab; 


Si 0,: 

48,32 

Al, 0,: 

25,47 

Fe, 0,: 

4,53 

Ca 0: 

5,14 

Mg 0: 

0,15 

SO,: 

Sp. 

1% Oj: 

n 

Mn 0: 

71 

K, 0: 

1,23 (aus der Differenz) 

Na, 0: 

n 

0 0,: 

3,98 

ühverlust : 

13,97 

100,00 


Der Thon dieses Horizontes eignet sich sehr gut zur 
Ziegelfabrikation, vor allem ist er sehr plastisch und brennt 
sich schon bei verhältnismässig niedriger Temperatur ziemlich 
dicht. Infolge des wechselnden Kalkgehaltes ist jedoch Vor- 
sicht geboten, da die Thone mit grösserem Kalkgehalt leicht 
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verschlacken. Doch scheint sich der Kalkgehalt auf die oberen 
Schichten zu beschränken, eine Probe aus den mittleren und 
oberen Schichten ergab nur 1,93 % Ca O. 

Das Lager der Thone des Lias S bei Grossbellhofen 
schneidet gegen eine diluviale bezw. eluviale Lage von Thon 
und Sand ab, die der IIl. Diluvialterrasse bei Käswasser 
entspricht. 

Die an der Bahnstation Keichensehwand gelegenen grossen 
Lehmgruben sind auf der geol. Karte Bl. Bamberg als Amal- 
theentbone bezeichnet; es zeigte sich jedoch, dass es sich hier 
um ein Eluvialgebilde aus dem Amaltheenthon handelt, dem 
auch (ferölle aus dem braunen Jura mit eingeschwemmt ist. 

III. Der Bezirk um den Moritzberg bis gegen Henfcn- 
feld zeigt noch weniger Aufschlüsse als die anderen Gebiets- 
teile; die Liasschichten legen sich um die AVest- und Nord- 
seite des Höhenzuges, der im Moritzberg (599 m), Nonnenberg 
(584 m), Buchenberg (57(i m) seine Gipfelpunkte besitzt. Im 
Südwesten und Süden sind grosse Areale mit Diluvialsanden 
bedeckt, welche typischen Dünenlandschaftscharakter zeigen.’) 
Solche Dünenhügel kommen in der ausgebildetsten Form 
namentlich im N. von Altdorf in der sogen. Wolfsgrube und 
im Pichtach vor; hier reichen die Sandflächen bis 437 m 
empor. Auch an der Nordseite des Moritzherges reichen 
Diluvialbedeckungen bis an den Lias S (auf der geol. Karte 
von Bayern, Bl. Bamberg noch nicht genügend berücksichtigt) 
hei einer mittleren Höhe von ca. 400 m. 

Die tieferen Schichten des mittleren Lias — die Stufe 
des Am. Davoei — fanden sich in einem früheren Steinbruch 
bei Haimendorf, von dem Gümbel*) ein Profil gibt, das ich, 
da mir anderweitige Aufschlüsse fehlten, citire ; 

Profil XVIII. 

8. Gelber Sand und .Ackererde 1,75 m 

7. Gelber, Hasrig geschieferter Davoeikalk (Lias y) 1,00 „ 

‘) cf. Oürabel, Frankenjurn, pag. 388. 

•) Frankenjura, pag. 391. 
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6. Gelber fester Kalk mit Quarzkörnern und weis- 

sen Geoden 0,20 in 

5. Grauer sandiger Lettenschiefer mit Ammonitex 

rarkostaUis (Lias (i) 0,25 , 

4. Wechselnd festere und weichere Lagen grob- 
körnigen eisenschüssigen Arietensandsteins 2,00 „ 

3. Weisse und gelbliche Sandsteine mit Thon- 
llasern und eisenschüssigen Concretionen (viel- 
leicht Angulatenstufe ?) 0,75 , 

2. Grauer thoniger Sand 1,00 „ 

1. Rhätischer Bausandstein 5,00 „ 


Nach der v. Ammon'schen Tabelle der fränk. Lias- 
versteinerungen und meinen eigenen Beobachtungen würden 
sich für das Gebiet Moritzberg und nächste Umgegend fol- 
gende Vorkommen von Fossilien des mittleren Lias zusammen- 
stellen lassen ; 

Belemnites paxüloms Schloth. 

„ clavatus „ 

Amalth. margaritatus Montf. 

, spinatm Brug. 

Plenrotomaria anglica Goldf. 

Leda Zieteni Brauns (L. acaiminafa Opp.) 

, Onlathea d’Orb 
Plicatida spinosa Sow. 

Die reichlichere Entwicklung des mittleren Lias an der 
südlichen Grenze des Arbeitsgebietes wurde bereits bei der 
Besprechung des unteren Lias erwähnt. In der Umgegend 
von Altdorf wurden bei Anlage des Ludwigskanales die Stufen 
des mittleren und oberen Lias durch grossartige Aufschlüsse 
entblösst, leider ist aber jetzt von diesen so gut wie nichts 
mehr zu sehen, nur in den Einschnitten der Schwarzach bei 
Rasch, sowie in den Ziegeleien bei Altdorf und Ludersheim 
lassen sich Beobachtungen anstcllen. Von den übrigen Be- 
zirken unterscheidet sich in diesem der mittlere Lias durch 
das häufigere Vorkommen von Kalkbänken und -Knollen an 
der Grenze zwischen Lias y und ö. Das Kalkgestein ist dem 
schwäbischen Arietenkalk ähnlich, zeigt wie dieser eckige 
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eingebettet«? Quarzkörner, ist aber von demselben scharf zu 
unterscheiden durch das Vorkommen von Waldheimia nitmis- 
tnaliü und anderer Leitfossilien des Lias 

Die Amaltheenthone und Numismalismergel sind etwas 
deutlicher aber auch hier immer noch in recht geringer 
Mächtigkeit entwickelt. 

Bei Winkelhaid und Richthausen (westlich von Altdorf) 
fand ich zuweilen dünne Mergelschichten über dem Arieten- 
sandstein; meist fanden sich aber nur dünne Kalkplatten mit 
Waldheimia numismalis, Bel. elongatus, Bel. davatus, Gryphaea 
obliqiia, Rhyurhon. rimosa , welche den Numismalismergel- 
Horizont anzeigteii. 

Die Stufe der Costatenmergel ist von dem der nördlichen 
Gebiete nicht wesentlich verschieden. 

Bei Kasch (südlich von Altdorf) findet sich ein Profil, 
das auch GümbeP) angibt. Bis zu Schicht 8 war es zu ver- 
folgen, die höher gelegenen Schichten waren verstürzt : 

Profil XIX. Kasch bei Altdorf. 

11. Blaugrauer lettiger Mergel mit knolligen Kalken 


m. Am. margaritatim, Bet. paxillomx 1,65 m 

10. Kalkbank m. Bel. pax. und Am. fimbriatus, 

Davoeikalke 0,50 „ 

9. Gelbgraue Jlergel mit Thoneisensteingeoden 
und Kalkzwischenlagen mit Plicat. npinom und 
Bel. elong. S,Hü , 

8. Unregelmässige, linsenförmig verengte und 
erweiterte Bank mit weissen kieseligen (!on- 
cretionen (Niveau d. Am. ibex.) 0,90 , 

7. Schieferiuergel und grauer Kalk mit ()uarz- 

körnern und Gryphaea giga.< 0,17 „ 

6. Arietensandstcinbank 1,60 . 

5. Gelber Lettenschieh'r ni. Zwischenlagen gelben 
feinen, oft ockerfurb. Sandsteins und kieseligen 
Sandsteinplatten (Angulatenstufe 4,95 


') Sitzber. tl. k. bayer. Akademie d. Wissenscbafien 1«64. 
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4. Grober gelber Sandstein, nach unten geschich- 
tet, thonig und mit Pflanzenresten 0,95. m 

3. Grobkörniger, weisser, gelbgestreifter Sand- 
stein mit Kohlenputzen 2,30 , 

2. Rhätthon mit Pflanzenresten, muldenförmig 0,50 „ 
1. Bausandstein des Khäts 5 „ 


Ein umfangreicheres Profil ergab sich beim Bau der 
Eisenbahn Feucht-Altdorf in der Nähe von Altdorf, das ich 
GümbeP) entnehme: 


J'rofil XX. 

Profil a. d. Bahnlinie Altdorf-Feucht. 

10. Unter der sandigen Ueberdeckung wurde 
zuerst grauer Mergel mit leicht zerbröckelnden, 
eisenrostigen Geoden angetroffen. Hierin 
fanden sich Am. margaritatm, Chemnitzia tiuda, 
Pleuromya tmioides, Inoceramus subxtriatiis. 

9. Gelber Mergel mit einzelnen Kalkknollen und 
denselben organ. Resten wie 1, besonders mit 
zahlreichen Belemniten 

8. Oben gelblicher, unten grauer z. T. dunkel- 
fleckiger Mergel, voll von Bel. paxillosus (L S) 

7. Blaugrauer , durch Verwitterung gelblicher 
Kalk, ohne Quarzkörner mit Am. Davoei, 
Petttacrinm subangular i.t, Inoceramus venfricosus, 
Gryphaea cymbium. 

6. Gelbverwitternder, flascrig bröcklicher Mergel 
und flaserig mergeliger Kalk m. Plicatida 
spinosn, Terebrat. numismalis (Ij f) 

5. Grauer, dunkelfleckiger Kalk, hart, mit groben 
wasserhellen Quarzkörnern u. weissen Geoden, 
voll von Gryphaea obliqua, Belemri. elongatus, 
Am. Mauyenestl 

4. Grobsandige, eisenschüssige Lage, mit weissen 
Geoden, in grauen Mergel übergehend , mit 
Pentarrinus taberrulatns (= Lins ß) 


1 m 

0,50 , 
0,75 , 


0,25 


n 


0,33 


fl 


0,50 , 
0,04 , 




') Frankenjnra, pag. 390. 
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3. ■frohkörnigpr, etwas kalkij^er Arietensaiulstein 

mit Gryphnea arcuata (= Lias a) 4,00 m 

2. thoniffer Sand mit Sandsteinsehiefer ) ,,, .. 1 _ 

1. Khatischer llausandstein I 10 , 

Nicht weit entfernt von <liesem ehemaligen Aufschluss, 
bei Ludersheim, erhebt sich über den sandi"-thoni};en Diluvial- 
bcy.w. Eluviallafren (= 111. Terrasse) der Lias \ die Costaten- 
inergel, ca. 10 m mächtig. Diese Schichten sind in ver- 
schiedenen Lehmgruben der Ziegelei Imdersheim aufgeschlossen. 

Es sind die bekannten graugelben, teils schieferigen, 
teils zerklüfteten Thone mit Thoneisensteingeoden, in «lenen 
ich ein Exemplar von AmaUheus npinatiin fand. 

Ueber den 'rhomm d <>8 liias S folgeti die Schichten des 
oberen Lias £ und C, die aber nicht erschlossen sind. 

Der Thon aus der Ludersheimer (irube, der gleich den 
Thonen bed Orossbellhofen und Schnaittach ein gutes Ziegel- 
material bildet, besass die Zusammensetzung; 

Thonsubstanz 04,159 

(juarz und Silicate 35,31. 

Er gleicht also ganz den Thonen des gleichen Horizontes 
von Käswasser und amleren Oertlichkeiten. 

Zur Vervollständigung des chemischen Hildes der mitt- 
leren läassehichten füge ich noch die Analyse eines Davoei- 
kalkes von Hiirgthami (südlich von Altdorf) bei:') 

Ca CO 3 85,30 

Mg CO, 2,10 

r'' 0 I 

!• Cj O 3 I 
Mn 0, 0,(50 

Thon 7,03 

llj 0 2,89 

99,8 

Der obere Li as. 

Der obere Lias fallt durch reicheres Vorkommen von 
Versteinerungen, dunkle Farbe und bituminöse Beimengungen 
') Giimbel, Frankenjnra, pag. 70. 
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der ihn zusainmensetzendoii Mergolschiefer und Kalke auf. 
Es überwiegen zum ersten Male im Lias des Arbeitsgebietes 
die kalkigen Restandteile. Sehr mächtig ist der obere Lias 
allerdings nicht entwickelt, er beschränkt sich auf' eine Mäch- 
tigkeit von 6 — 8 m gegen 20 — 40 m des mittleren Lias. 

Man kann zwei Stufen unterscheiden: 

obere Stufe: Die Radians- oder Jurensismergel und 
-Kalke = schwarzer Jura > in Schwaben; 
untere Stufe: die J^osidonomyenschichten (schwarzer 
Jura E in Schwaben). 

Die untere Stufe ist im ITntcrsuchungsterrain die mäch- 
tigere, während die Jurensismergel sehr zurücktreten und erst 
von Altdorf an bedeutendere Entwickelung erlangen. 

Die Posidonienschichten setzen sich zusammen aus dünnen, 
äusserst fein spaltenden dunkelbraunen Merge.lschiefern, da- 
zwischen wechsellagerud kalkarme Letten und eingebettete 
bituminöse Kalke, sogen. Stinkkalke; nach oben nehmen die 
Kalke überhand und besonders das Auftreten einer harten 
schwärzlichen Kalkbank, die vor allem Pseudomonotis substriata 
neben anderen organischen Resten birgt — die sogen. Monotis- 
platte — ist hier charakteristisch. 

Die Versuche, aus den Schiefern vom Fett 

<ler Saurier träufelnden Gestein“') das Bitumen zu ge- 
winnen, sind zwar öfters unternommen, aber stets als nicht 
lohnend, bald wieder aufgegeben worden. 

Beim Erhitzen im Glühröhrehen entwickeln die Schiefer 
einen braunen, sich zu einer öligen Flüssigkeit verdichtenden 
Dampf von ichthyolartigem Geruch. In Xylol gelöst und ver- 
dampft bleibt eine ozokeritähnliche Masse zurück. Neu- 
mayer*) konnte in schwäbischen Schiefern bis zu 27,90 % 
Organ. Substanz und Wasser feststellen. 

In Bezug auf die örtliche Verbreitung des oberen Lias 
gilt so ziemlich auch das für den mittleren Tjias bereits Ge- 
sagte : 

') Qaenstedt, Jura, pag. 276. 

’) Petrograph. Studien : Württemberg, naturw. Jahresheftu 1868. 
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J. Uei Kalchreuth finden sich zeitweise Aufschlüsse 
in den l’osidonienschichten, indem die Kalksteine dieser Stufe 
eifri" gegraben und für Bauzwecke verwendet werden. 

Diese Aufschlüsse zeigen abwechselnde Lagen von bitu- 
minösen Blätterschiefern mit unregelmässigen Einschlüssen 
von Stinkkalken und grauen Mergelthonen, oben überwiegen 
die kalkigen, unten die thonigen Gesteine, ln den Papier- 
schiefern finden sich in Masse Posidonomya Bronni und Ino- 
ceramus duhius, in den höheren Lagen der Stinkkalke Pseudo- 
monotis mhstriahi, Mytüxis amygdaloides, Ammoniten cornnmnin 
und Harpoceras-kxton. 

Der Name Kalchreuth dürfte seinen Ursprung wohl auf 
solche „Kalk-Kodungen“ zurückführen lassen. 

Für die eingehendere Bearbeitung der palaeontologischen 
Ergebnisse dieses Vorkommens kann ich wohl auf Lissack') 
verweisen. 

Die .lurensismergel finden sich ini Kalchreuth-Eschenauer 
flöhenzug am sogen. Katzenkopf, südlich Kl. (leschaidt in 
einer Mächtigkeit von ca. I m. 

II. Im Schnaittacher Gebiet finden sich im Teufels- 
graben bei Forth die Posidonienschiefer und Radiansmergel 
mit zahlreichen Versteinerungen in einer Mächtigkeit von 
ca. 8 m. 

Hier zeigt sich folgendes Profil : 

Profil XXL 

.0. oben : Kadiansmergel m. Bet. irregulari» 

4. blättrige Schiefer mit festen rötlichen Kalkbänkcn mit 
Psetidomonotis substriata und Am. communis. 

3. Posidonienschiefer mit blätterigen kalkigen Schichten 
und weissen Flecken (Fischschuppenabdrücke und viele 
Fossilien). 

2. Thone der Margaritatus — und Costaten — Zone, reich 
an Versteinerungen und Thoneisensteincnncretionen mit 
Sohwefelkiesputzen. 

1. Arietensandstein. 

‘) s. a. 0. 
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Am , alten Kotheiibor"“, wie auch am Rothenberg bei 
Sehnaittach wird der obere Lias von Opalinusthon überdeckt 
und ist nur als ^anz schwacher Streifen dem braunen Jura 
vorgelagert; er konnte nur durch einzelne Tjcsestücke kon- 
statirt werden. 

111. Auch am M oritzberggebiet fehlen Aufschlüsse, 
die uns die oberen Liasschichten deutlich erkennen und ein- 
gehender studieren Hessen. 

Rei Haimendorf ergab sich bei ca. 430 m in einer 
(rrube folgendes Profil ; 


Profil XXII. 

4. Oben: Kotgelber Sand Diluvialbedeckung (durch 
den in der Nähe befindlichen Ilüttenbach ent- 
standen.) 1,5 m 

3. brauner schiefriger Letten mit kleinen Bänkchen 
von graugelbem Kalk, innen schwarz und bitu- 
minös mit Faemlomonoth subdriata, Ino- 
ceramm cf. amygdaloides 0,45 „ 

2. dünngeschichtete mergelig-sandige Streifchen 
(den Papierschiefern entsprechend) m. Posidon. 

Bronni 0,20 „ 

1 . graublaue Lettensebiefer mit Brauneisenstein- 
knollen und Zwischenlagen von sehr feinen 
braungelben eiseidialtigen Lettenstreifchen 0,75 , 

An Fossilien fanden sich ausser den genannten noch : 

Hiirporcrax serpetitiniis Kc'in. 

AmiiionUes conmunis Sow. 

Poaidrmomi/a Bronni Voltz. 

Horjmeeras ? 

Belemnite.'^ acuarim Schloth. 

Inoceranmx dubinx Sow. 

Sehr hänfin; finden sich Flossenstacheln uml Fisch- 
zöhnchen ; auch Fiedern und Stamniabdrücke von Equisetaceen 
beobachtete ich, Algenabdrücke [Algacite-x gramdar. Sternb. 
und Fucoide» bollensix), die nach Gümbel öfters im fränkischen 
Posidoniensebiefer Vorkommen sollen, konnte ich nicht finden. 


^le 
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Die Analyse des Merfj;elthones ergal) : 


Si 0,: 

52,47 

Al, 0,,: 

20,82 

Fe, 0,: 

8,75 

(’a 0: 

0,34 

Mff 0: 


SO,: 

r> 

0,: 

w 

Mn 0: 

V 

K, 0: 

1,52 

Na, 0 : 

0,90 

(iliihverlust : 

9,88 


99,74 

Man sieht, dass kaum ein Fnterschied zwischen den 

Thonen des mittleren liias besteht. Hier wie dort ein «re- 

ringer Kalkgehalt, Fehlen von 

gröberen Sandkörnern, hoher 

Thonerdegehalt. Der höhere 

Eisenoxydgehalt erklärt sich 

aus der Beimengung verwitterter Thoneisensteingeoden. Auch 
eine Analyse v. Kaumer’s') von einem Fosidonienthon der 
Erlanger Umgegend lieferte ähnliche Zahlen, für ein etwas 

sandigeres Gestein : 


Si 0, : 

07,70 

Al, 0, u.Fe,0a: 

24,70 

Ua 0: 

0,07 

.Mg 0: 

0,85 

Fe H, : 

1,40 

K, 0: 

2,82 

1« 

o 

1 

1,27 


99,08 


Eine technische Verwertbarkeit der 'l’hone des oberen 
Lias ist bei der Abgele<^enheit von den Verkehrsstrassen und 

') Beiträge zur Kenntnis der fränk. Liasgesteine, Inaug. Dissert. 
Erlg. 1878, 

NB. Die Analyse bezieht sich auf den vorher geglühten Thon. 
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der geringen Mächtigkeit im Bereich des Arbeitsgebietes (mit 
einer Ausnahme) so gut wie ausgeschlossen. Dagegen finden 
die kalkigen Schichten bei grösserer Mächtigkeit in der Neu- 
mnrkter Gegend Verwendung zur Cementfabrikation und zur 
Darstellung von hydraulischem Kalk, wozu sie sich sehr gut 
eignen. 

TV. Bei Altdorf finden sich die Schichten des oberen 
Ijias in weiterer Verbreitung. 

GümbeB) gibt eine grössere Anzahl von Fossilien an, 
die er dort (zumeist am Hirschbühl, östlich von Altdorf) fand. 

I. P 08 idonien schichten: 

Am. lythemis Young, Am. subanmtuK Young, Am. 
communis Sow., Am. elegans Sow., Am. falcifer Sow., Am. 
heterophyllus Sow., Am. cornucapiae Young, Am. reratophagus 
(iuenst., Belemn. acuarius ()u., Goniomya rhombifera Ag., Posid. 
Bronni Goldf., Pecten incnistutus Defr., Ostrea subauricularis 
d’Orb. 

11 . J u re n s i 8 m e rge 1 : 

Am. radians Schloth., Am. costula Rein., Am. hircinus Schl., 
Am. Aalensis Ziet., Belemn. longimlcatus Voltz, Belemn. irregu- 
lari.^ Schl., Bdemn. pyramidalis Mönst., Pentacrinus jurensis Qu. 

Die kalkigen Bänke und Posidonienschiefer finden sich 
allenthalben lun Altdorf. Der schiefrige Charakter der l^osi- 
doniensehichten tritt zurück, es überwiegt die kalkige Zu- 
sammensetzung. Die Monotisplatten sind besonders reichlich 
entwickelt und wdmmeln von Petrefakten, vor allem natürlich 
von Pseudomonotis substriata. Auch Stnmmstücke finden sich 
öfters. 

Besonders schön zeigt sich der obere Dias bei Rasch, 
südlich von Altdorf. 

Auch die Jurensismergel sind dort zu beobachten, sie 
sind in einer Ziegelei am Donau-Main-Kanal aufgeschlossen, 
und zeigen sich in Gestalt von etwa 4 m mächtigen blauen 
Schieferthonen, die zu äusserst feinen Blattern zerfallen und 
gelbbraun anlaufen, entwickelt. 


Diaiiiz.. 


*) Fraukenjura. p. 891. 
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Dazwischen sind harte Mergelkalke eingelagert, auch 
Kalkhänke in. Am. radians. Ueher den Jurensismergeln er- 
hebt sich der Opalinusthon, ebenfalls ca. 3 — 4 in erschlossen. 

Die Verwendung der Jurensismergel bringt bei der 
Fabrikation von Mauersteinen auf der dortigen Ziegelei infolge 
der vielen Kalkbänke beträchtlichen Ausschuss hervor, wäh- 
rend die Verwendung der an Kalkhänken ziemlich freien, 
etwas höher gelegenen Opalinusthone derartige Schäden ver- 
meiden Hesse. 

Der Dogger. 

Der braune Jura beginnt mit einer sanft ansteigenden 
Schichtenreihe gelber oder grauer Thone, der Opalinusthone. 

Erst von hier an zeigt sich äusserlieh ein neuer Ab- 
schnitt in der Juraformation, denn die Opalinusthone schliessen 
sich umnerklich an die Jurensismergel an, während mit dem 
l’ersonatensandstein sich zum ersten Male in der mittleren 
Juraformation eine ansehnliche Sandsteinbildung eiiistellte. 
Deber diesem lagern wieder Thone, die Ornatenthone ; diese 
sind aber im Arbeitsgebiete nur sehr spärlich vertreten und 
kaum sicher festzustellen. 

Die Einteilung des braunen Jura für das vorliegende 
Oebiet beschränkt sich auf die (Opalinusthone, als Vertreter 
der unteren Stufe, den Personaten- oder Eisensandstein (die 
Zone des Ammonite.-i Murdmonae) als die mittlere und die 
weniger als 1 m mächtige obere Stufe der Ornatenthone. 
Diese letzteren lassen bei ihrer geringen Mächtigkeit eine 
Einteilung nach einzelnen Horizonten, wie sie weiter nördlich 
am Hetzlasgebirge*) möglich war, nicht zu, um so weniger, 
als sie auch nirgends sich aufgeschlossen fanden. 

Die genauere Kenntnis dieses Horizontes in Pranken 
verdankt man zum grossen Teil den Aufschlüssen bei den 
Tunnelbauten nordöstlich von Hersbruck.*) 

Am Hetzlasgebirge Hessen sich noch unterscheiden: 

') Baldus, Geolog. Beschreib, d. Hetzlasgebirges. laang. Dissert. 
Erlg. 1893. 

») Gümbel, Geol. von Bayern, pag. 794 und 861, 
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1 . Macrocephaleiischichteti 

2. Sehichten mit Rpnchoiiella varians 

3. „ , Parkinsonia Parkinsoni 

4. „ „ ylm. Humphremmus 

5. ^ , Am. Sauzei 

(). , , Am Suwerbyi. 

Der Opalinusthon wird repräsentiert durch kalkarme, in 
ilen tieferen Schichten grauf^efarbte .Mergelschiefer zwischen 
denen häufig glimmerige sandige Ijagen sich befinden. Nach 
oben werden die Thone immer sandiger , nach aussen zer- 
klüftet, von Rissen durchzogen und gelbgefärbt, was auf die 
O.xydation ilcs Risenoxydiils und auf verwitterte ausgeschlämmte 
Bestandteile des I’ersonatensandsteins zurückzufflhren ist, die 
sich mit dem Opalinusthon oberflächlich vermengen. 

(diarakteristisch ist der spärliche Graswuchs auf dem 
( Ipalinusthon, so dass seihst ganz kahle Stellen nicht selten 
sind; diese Hänge dienen meist nur als „(üänseanger“. Die 
dürftige Vegetation erklärt sich aus der \Vass(>rundurchlässig- 
keit des Thonbodens, indem die al)hiufenden Wässer das feste 
Anwiirzeln der l'tianzen und Gräser verhindern. 

Innerhalb des Arbeitsgebietes tritt der braune Jura 
ziemlich zurück. Der Dogger findet sich am „alten“ Rothen- 
berg, am Rothenberg und am Moritzberg. 

Instruktive Aufschlüsse fehlen leider, deshalb konnte 
eine Gliederung des ziemlich mächtigen (20 m und mehr) 
Opaliimsthones nicht versucht werden. 

Kine kleine (frühe am Rothenberg zeigte Wechsel- 
lagerung von Thonschichten und glimmerigem Sand, da- 
zwischen eingebettete Thoneisensteingeoden. Entblössungcn 
finden sich ferner am Gebirgssattel zwischen Moritzberg und 
Nonnenberg. 

Bei dem Opalinusthon zeigt sich die sandige Beimengung 
etwas stärker, der Kalkgehalt ist aber auch hier fast ver- 
schwindend, der höhere Magnesiagehalt kann teils durch In- 
filtration aus den Malm- und Dolomitregionen, teils durch 
Vorhandensein von Magnesiaglimmer gedeutet werden. 

Die Analyse der Probe vom Rothenberg ergab: 
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Si Oj! 

07,10 

AI, 0,: 

14,87 

Fe, 0 ,: 

0,48 

(’a 0 : 

0,17 

Mg 0: 

2,01 

SO 3 : 

0,15 

K, 0: 

2,05 

Na, 0: 

0,00 

Glühverlust: 

: 7,50 


101,02 

Rationelle 

Analyse : 

'riionsubstanz : 40,00 

( juarz : 

48.08 

Glimmer: 

10,72 

100,00 


Die mikroskopische Ihitersuchun)? des Schlüminrück- 
stnndes erffiih die üiilicheii Aecessorien. 

Versteiiieruiijfeii sind im ( ipaliiuisthon des Arbeitsgebietes 
sehr selten und selbst der sonst so häufige Har/meras opalinum 
konnte trotz eifrigen Sucbens nicht gefunden werden. 

Die hohe örtliche Lage der Opalinusthone in dem Arbeits- 
gebiet schliesst die technische Verwertung dieses sonst den 
liasischen Thonen gleichenden, recht wertvollen Thonmaterials 
aus. An anderen Orten, z. 15. Neumarkt dagegen, wird <ler 
< Ipalinusthon mit Erfolg zu Ziegeleizwecken verarbeitet. 

Der l’ersonatensandst(‘in ist scharf abgegrenzt gegen 
den ( Ipaliniisthon. Es ist ein feinkörniger Sandstein von rot- 
brauner bis hellgelber Farbe, nach oben wird er zumeist 
dunkler, zuweilen verleiht ihm kalkiges oder eisenschüssiges 
Hindemittel grosse Härte. 

Einzelne Ijagen eignen sich zu einem sehr schönen Hau- 
sandstein, so in der Neumarkter Gegend, wo wir die prächtige 
gothisclie Klosterkirchenruine Gnadenberg aus ihm erbaut 
finden. Gegen die obere Grenze treten mehrere EisenerzHötze 
(Rotheisenoolith) auf, welche bei Hershruck unil anderen Orten 
abgi'baut wurden und noch werden. Auch am Moritzberg 
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wimU'M früher (am NW Abhang) solche Bergbnuversuche 
unternommen; «lie Eisenerzflötzehen am Moritzberg dürften 
vielleicht als die Ausläufer des bei Hersbruek und Hütten- 
bach bis zu 1 m starken Flötzzuges sein. Der Name Ilütten- 
baeh deutet wohl auch auf bergbaulichen Betrieb hin; dort 
stellen sich auch statt des Eisenerzes zuweilen intensio rote 
Thone (Röthel) ein, die weiter ostwärts (bei l’egnitz) nbge- 
baut werden. Der im Personatensandstein manchmal so häufige 
Pecteti personatiia konnte im Arbeitsgebiet selbst nicht beob- 
achtet werden, nur am angrenzenden Nonnen- und Büchenberg 
fand ich einige spärliche und schlecht erhaltene Exemplare 
in Begleitung von Belemnites spinatw und Nucula Hämmert. 

Häufig können dünne Handsteinschiefer mit Eisenrahm 
überzogen oder Platten mit Wülsten wahrgenommen werden. 

Der Personatensandstein verwittert sehr leicht und geht 
in einen gebleichten, bald sehr weichen und mürben Sandstein 
über. Da zuerst die Entfernung iles Eisens erfolgt, so ist 
das Auftreten hellgetarbter Sandsteine, das OflmbeP) erwähnt, 
wohl darauf zurückzuführen. 

Ich konnte hellgerärbten, noch nicht verwitterten 
Personatensandstein nie beobachten. Die Verwitterung von 
solchem Sandstein ist besonders schön am Rothenberg zu sehen. 

Schliesslich möchte ich noch eine Analyse von Personaten- 
sandstein“) anführen : 


Si O2 : 

92,1.0 

^8* 

1,00 

Fcj O,: 

2,18 

Ca 0: 

0,18 

K, ü: 

l,(il 

Naj 0: 

0,.57 

SO3: 

0,54 

l’z 06 = 

0,45 

H, 0: 

1,12 


mi,80 


') Erltg. z. Bl. Neumarkt, pag. 23. 
’) Hilger-Schütze a. a. 0. 
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T)i(‘ über dem IVrsonatensaiidstein lajjernden Ornaten- 
thone stellen einen Wasserhorizont dar ; da sie aber bei ihrer 
fferingen Mächtigkeit bald durchweichen, so sinkt das darüber 
liegende Malmgestein ein und übt auf den Personatensandstein 
einen Schub aus. Dieser ist aber wiederum selbst geneigt, 
gegen die einen zweiten Wasserhorizont bildenden Opalinus- 
thone ebenfalls einzusinken bezw. abzurutschen. So vermehrt 
sich diese Schubwirkung und es entsteht dadurch ein nicht 
unbeträchtliches Hackenwerfen, das ich z. H. am Fass des 
Nonnenberges mit Einfallsrichtungen n. W. bis zu 4.5 50° 

beobachten konnte. 

ln den Ornatenthonen macht sich ein zuweilen nicht 
unbeträchtlicher (ilaukonitgehalt bemerklich , den man von 
da an in allen Schicbten aufwärts bis in cretaceiscbe Bildungen 
mehr oder minder wiederfindet. 

Eine Analyse eines Ornatenthones von einem Tunnel hei 
Neuhaus (nordöstlich von Hersbruck) ergab nach (TÜmbeP) 
folgende Zahlen ; 


1 . 

ln verd. Hel. gelöst : 

Ca ('Oj: 

11,5:1 



Mg CO,: 

2,52 



Fe CO,: 

2,24 



Fe, 0,: 

2 , 0(1 



Thon : 

0,65 

11 . 

Wasser u. Organ.: 


:i,oo 

111 . 

(ilaukonit u. Sand : 


2,00 

IV. 

Rest : 


7,5,40 



Der Rest 

besteht aus: 

100,00 

Si 0,: 

.54,64 

Na, 0: 

1,;19 

Ti 0,: 

0,10 

SO,: 

Sp. 

Al, (),: 

14,:d0 

1 O 5 : 


Fe, 0 ,: 

1,20 

CI: 


Mn 0: 
K, 0 : 

Sp. 

:d,77 


7.5,40 


•) Frankeiijura, pag. 97 und 9b. 
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Der weisse Jura oder Mahn. 

Dieser Horizont, der im Arbeitsf'ehiet nur in sehr ein- 
förmiger Ausbildung nuftritt, macht einen ganz geringen Teil 
des Gebietes aus. 

Für die speziellen Zwecke der Arbeit kommt er nicht 
in Betracht, da in ihm sich nur kalkiges Gestein findet, es 
kann deshalb von einer näheren Beschreibung Umgang ge- 
nommen werden. 

Die lehmige Albüherdeckung 
mag des allgemeinen lirteresses wegen in den Bereich der 
Untersuchung gezogen werden, wenn wir ihr auch nur ausser- 
halb des eigentlichen Gebietes begegnen. 

Die Hochflächen des Jura werden von ausgedehnten 
sandigen und thonig-sandigen Bildungen bedeckt, die auf der 
Gümberschen geognostischen Karte von Bayern allgemein als 
lehmige oder sandige Albüherdeckung — die sandige auch 
als Amberger Schichten — bezeichnet werden. 

Es ist nicht möglich, diese Schichten einer hestinimten 
Formation zuzuteilen, da organische Einschlüsse in ihnen fehlen. 
Gümbel ist zwar geneigt, die sandige Albüherdeckung dem 
cretaceischen System zuzuschreiben, aus .\nalogie mit den sehr 
ähnlichen sandigen Bildungen am Galgeid)crg bei Hüll (NO 
von Betzenstein), in welchen sich cretaceische Fossilien fanden: 
Pecten qtuxdrkostaim, P. virgatus, Phohäomga candala, Trigonia 
limbafa, Odrea haliofoidea, 0. cf. rednilaris, Lima canalifera, 
Magatt Geinitzi, Rhynchonella Cuvieri, Baculiteif s-pec.') 

Aus dem Vorkommen eines Brauneisensteinlagers in diesen 
Schichten, das dem Amberger Erzvorkommen gleicht, bestimmte 
GümbeU) das .Artrberger Eisenerzvorkommen als der tiefsten 
Eage des obercretaceischen Systems zugehörend. 

Möchte so Gümhel die sandige Albüherdeckung durch 
die Bezeichnung , Amberger Schichten“ als cretaceisch an- 

') Gümhel, Geogn. von Bayern, Einteilung der obercretaceischen 
.Schichten in Bühmen, Sachsen und Nurdbayerii, pag. 835. 

’) Fraukenjnra, pag. 426. 


sprechen, so teilt er nndererseits die lehitiiffe Albüberdeekiiii^ 
den Tertinrgehilden zu.') 

An organischen Kinsehlüssen fehlt es auch hier; für 
tertiär spricht der l’nistand, dass lehmige Lagen mit llohn- 
erzeinsehlüssen an einigen Orten Vorkommen, so z. 15. auf 
dem Arzberg bei Hersbruek u. a. O. 

Dazu möchte ich jedoch bemerken, dass ein wesentlicher 
Unterschied besteht zwischen diesen lehmigen braunen Kluft- 
ausfüllungen im weissen .Iura, in dem sich solche Hohnerz- 
körner finden und den über weite b’liichen ausgetlehnten 
thonigen gelben bis weissen Lagen. Dies konnte ich besonders 
schön am Steinhühl, XW von Simmelsdorf-Hüttenbach, beob- 
achten; hier liegen thonige Albüherdeckungen dicht neben 
sandigen und gleich dabei findet sich der braune .Mblehni in 
einer Kluftausfüllung. Diese Ausfüllung kleiner Klüfte mit 
braunem Tiehm will (iümbel*) nun als (piartär bezeichnen, 
durch Verwitterung des rntergrundes entstanden, event. sogar 
durch rnilagerung tertiärer Hohnerzlagen in <liluvialer Zeit. 

Am Steinbühl war <lie thonige Hedeckung in einer (irube 
erschlossen, nändich; Von oben: 8 m graugelber thoniger 

Sand, bald niebr grau, bald mehr gelb mit roten .\ilern von 
Hrauneisenstein, Schnüren von schwarzer kohliger Substanz 
und rundlichen Kinlagen von weissen Kaolinknollen ; nach 
unten werden die Tiagen thoniger, dann aber folgt 18 m 
nach den Angaben des Thongräbers) Sand, <lann wieder 7’hou. 

Sehr häufig stecken zerfressene, ausgelaugte und <ladurch 
kieselig gewordene Malmkugeln und auch Jurakieselknollen 
in dem Thon. Von einem solchen kieseligen Malmknollen 
untersuchte ich einen Dünnschlift', in weichem sich hyaliiM' 
Kieselsäure als Opal erkennen Hess; weder Kieselerde organ- 
ischen rrs])rungs noch andere organische Einschlüsse waren 
zu beobachten. ,\uch im Thon und im Kaolin konnten keiner- 
lei für die geologische Stellung <les Vorkommens bestimmende 
organische Reste gesehen werden, es fanden sich nur einge- 

‘) Erltg. z. Bl. Bamberg, 3B — 39. 

”) Fraakenjura, pag. 139. 



schwciiimte Malnipetrefakten z. H. Perinphinctes polygyratus, 
P. compressus, P. bisulcat., Terebrat. hmiffarrinata. 

Das einzige, was für die Annahme einer tertiären Ab- 
lagerung spräche, wären die Brauneisensteinadern und vor 
allem die rundlichen Kaolinknollen. Am Spitzberg bei Lier- 
heim im Ries fand ich ganz die gleichen weissen Knollen im 
tertiären Miocänkalk wie in der Alhüberdeckung, auch die 
charakteristischen, feinen, rotgelben Brauneisensteinäderchen, 
welche die Sprünge in dem Kaolin ausfüllen, waren in ganz 
gleicher Weise wie in dem Kaolin aus der Alhüberdeckung 
ausgebildet. Nur war <ler Kaolin vom Spitzberg fester und 
kieseliger als der vom Steinbühl. Vielleicht dürfte hierher 
auch das sogenannte Neuburger Weiss zu rechnen sein, wie- 
wohl auch Oümbel sich nicht hestimmt für diese (fleichstellung 
aussj)richt. Auch bei den Thonen von Monheim lässt der 
verdiente Forscher es zweifelhaft, ob sie dem Tertiär zuzu- 
teilen seien? Die Thone von Monheim entbehren indessen 
schon äusserlich jeder .\ehnlichkeit mit unserer Albühcrdeckung. 
Es sind klotzige, gleichmässige T’honmassen vom Habitus der 
Braunkohlenthone, ohne Schichtung, während am Steinbühl 
und ebenso bei Gräfenberg eine wechselnde Tjagerung von 
bald mehr sandigen, bald mehr thonigen Massen auftritt. 

Man wird die Kaolinknollen im tertiären Kalk vom 
Spitzberg als die aus der Verw'itterung von .Malmgesteinen 
allmählig hervorgegangenen Endprodukte betrachten können. 
Aehnlich verhält es sich wohl mit dem Kaolin der lehmigen 
Albüberdeekung, in der wir auch noch Malmknollen eingebettet 
finden, die erst im Anfangsstadium der Zersetzung begrifi'en sind. 

Wenn nun auch im tertiären Süsswasserkalk und in der 
Alhüberdeckung sich solche Kaolinknollen gleicher Abkunft 
vorfinden, so ist doch kein weiterer Grund bis jetzt vorhanden, 
die .\lbüberdeckung als tertiär zu betrachten; man wird sie 
wohl mit Recht im Allgemeinen als eine eluviale Bildung, 
hervorgegangen aus der Verwitterung von .lurakalken be- 
zeichnen können. Dieses Eluvialgebilde ist natürlich auf dem 
Plateau und dem .Mulden des Juragebirges erhalten geblieben, 
während es an den Abhängen der Abschwemmung anheimfiel. 
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Schwierif^keiteii macht es allerdings, die grosse Menge 
von sandigen Massen zu erklären, denn an ein Eniporreichen 
diluvialer Fluten bis auf die Höhe des Frankenjura ist nicht 
gut zu denken. Dagegen ist eine Bildung grösserer Wasser- 
becken auf dem Juraplateau selbst nicht unmöglich. Es ist 
recht wohl anzunchmen, dass die bei Betzenstein und weiter 
nach NO sich findenden deutlich cretaceischen Sandhildungen 
sich noch in grösserer Ausdehnung, wenn auch nur als ganz 
seichte Ablagerungen, über den Frankenjura erstreckt haben. 
Von solchen .Absätzen, die sehr locker waren, wie alle diese 
obercretaceischen Sande, ist eine Wegführung des Materials 
leicht möglich. Von dorther mag die Hauptinenge des sand- 
igen Materials herbeigeführt worden sein, das thonige aus dem 
Malmgestein herrühren. Wurde der Thon mit dem Sand 
vermengt, so bildete sich die lehmige .Vlbüberdeckung, die 
Malmknollen, die mittransportiert wurden und erst später ver- 
witterten, bilden die in situ liegenden Kaolinknollen.*) Mit 
der genannten .Möglichkeit der Herkunft der lehmigen Alb- 
überdeckung lässt sich deren wechselnder petrographischer 
Charakter recht gut in Einklang bringen, indem bei der .Art 
des flachen Transportes weder eine innige Mengung von Thon 
und Sand, noch bei der seichten Flutbewegung eine Separation 
der beiden Oemengteile stattfand. 

Ein Bild von dem A’’erwitterungsvorgang des Malm- 
gesteines liefern die schon erwähnten Arbeiten von Hilger- 
Schütze und anderen Autoren. Innerhalb 17 Jahren ergab 
der 1875 der Verwitterung ausgesetzte Jurakalk: 


Si 0,: 

2,51 

14,44 

Als 0,: 

0,25 

3,29 

Fc2 O,; 

0,J4 

1,25 

Ca (’O,: 

90,03 

72,20 

Ö 

OB 

2,95 

— 

Ca 0: 

0,52 



') Dass trotz der Kntstehung aus Kalkgestein sich nahezu kein 
Kalk in dem Lehm und Kaolin findet, darf nicht mehr verwundern als 
der Umstand dass auch die basischen Thone sehr kalkarm znm grossen 
Teil sind, obwohl in ihrer nächsten Nähe Kalke liegen. 
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Mg 0: 

— 

2,25 

K, 0: 

0,30 

0,77 

Na, 0: 

0,56 

0,54 

l’ä 0,: 

0,40 

0,26 

1^0,: 

0,94 

0,78 

H, 0: 

1,08 

2,45 

Organ. : 

— 

3,03 

Jurakalk 

100,48 

1875 

101,56 

Feinerde 1892. 


Es ist in der Feinerdo ein bedeutendes Anwaehsen der 
Thonerde und Kieselsäure, sowie des Wassergehaltes und der 
orgunisehen Hubstanzen gegenüber einer bedeutenden Abnahme 
von Ca CO, zu konstatieren. Dabei ist nun für die Entstehung 
<ler lehmigen Albüberdeekung noch zu berücksichtigen, dass 
man es bei liem verwitternden Malmgestein mit einer ehedem 
sehr betrüclitlichen Mächtigkeit zu thun hat. I’fäff') gibt an 
luilöslichen Bestandteilen des Holenhofener Kalkes an; 2,25 “/o, 
die eine Zusammensetzung besassen von : 

Hi 0,; 56,24 Mg 0: 1,94 

Al, 0,: 18,70 Alkal.: .9,4d 

Fe, 0,: 10,09 filühverlust : 9,60 

100,00 

Ferner ergaben sich als Durchschnittszahlen für die 
Kfickstände von Dolomiten und Kalken der fränk. Schweiz: 
für Dolomite: 1,06 -1,98 

„ Kalke: 2,61-4,86. 

Die Zusammensetzung der Rückstände war ähnlich der 
oben zitierten Analyse. 

Dieser starke hlisenoxydgehalt der Rückstände, die als 
Thon zu betrachten sind, steht nun allerdings im Widerspruch 
mit dem eisenarmen 'l'hon der Albüberdeekung, der Rückstand 
würde vielmehr dem Ijehm, der meist ilie Klüfte des dura- 
kalkes ausfüllt, sehr ähnlich sein. Immer ist es aber nicht 
unmöglich, dass der aus dem Malmgestein entstandene Thon bei 

*) Ueber die unlöslichen Bestandteile der Kalke und Dolomite. 
Inaug. Dissert. Erlg. 1878. 
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seinem Transport über das duraplateau eine Eisenentziehunf;; 
erlitten haben ina", während der braune Kluftenlchin ein 
wesentlich jünt^eres (reeentes) Zersetzuuf'sprodukt vorstellt. 

Die Analyse einer Probe der lehmigen Albüberdeekimg 
(es wurde ein stark thonhaltiges Stück gewählt) und des darin 
eingebetteten Kaolinknollcns ergab : 

I. II. 


sog. Lehm 

der Alb: 

Kaolinkn 

Si 0,: 

()1,9(> 

52,18 

Al, 0,: 

26,05 

80,88 

Fe, 0,: 

1,54 

0,79 

(’a 0: 

Sp. 

Sp. 

Mg 0: 


0,75 

K, 0: 

0,54 

0,62 

Na, 0: 

0,18 

— 

tilühverl. : 

10,02 

15,67 


100,24 

100,79 

rationelle Analyse ergab : 


1 . 


11. 

Thonsubstaiiz 

: 65,89 

67,20 

(Juarz : 

82,08 

32,80 

(ilimnier: 

2,08 

— 

Kaolin zeigt 

beauxitische 

Heimen. 


kalter 80 *4 HOI. gingen nach längerem Digeriren in Ijösung: 
2,09 % Al, 0, 

0,79 % Fe, 0, 

0,79 »4 Si 0, 

also wesentlich weniger Kieselsäure als der 'l’honerde ent- 
spricht. 

Der Thon wie der Kaolin sind nicht so plastisch als man 
nach ihrer Zusammensetzung vermuten sollte, was ja bei 
Kaolinen häufis: der Fall ist. 


Der Thon wird für eine Nürnberger Thonwarenfabrik 
gegraben, er brennt sich gelblieh-weiss und zwar am hellsten 
von allen im Arbeitsgebiet vorkommenden Thonen, störend 
jedoch sind bei der Verarbeitung gröbere Sandkörner, wie 

7 
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auch die unzersetzten Malmrollstücke. Erhöhten Wert ge- 
winnt der Thon erst durch Schlämmung, dann wird er ein 
recht schätzenswertes Material. Die schwankende Zusammen- 
setzung des Thones durch die häufige Einschaltung vor- 
herrschend sandigen Lagen erschweren jedoch einen gewinn- 
bringenden Abbau. 

Dem Vorkommen am Steinbühl ist ähnlich das von 
(üräfenberg, wo aber leider nur ein ganz seichter Aufschluss 
vorhanden ist. 

Die Feuerfestigkeitsbestimmung des Thones vom Stein- 
bühl ergab als Schmelzpunkt den Segerkegel 83, sogar etwas 
über K. .83. 

Es ist dies demnach der am höchsten stehende Thon 
in der Umgegend von Nürnberg. 


Diluviale Lehme. 

l'eber die diluvialen Ablagerungen kann an dieser Stelle 
wenig gebracht werden, so interessant auch eine genauere 
Studie über das Diluvium der Umgegend von Nürnberg wäre. 
Für die vorliegende Uearbeitung kommen nur die diluvialen 
Lehmabsätze und der Löss in Betracht. Diluvialer Lehm 
findet sich im .\.rbeitsgebiet bei Kraftshof in ausgedehnter 
Weise, ferner bei Heroldsberg, bei Eschenau, bei Untersdorf 
(westlich von Schnaittach), längs der Strasse Schnaittach- 
Simmelsdorf und auf der Steinplatte östlich von Nürnberg. 

Die Lehmbildungen bei Heroldsberg sind zum Teil als 
Eluvialbildungen aus dem ( ’ostatenmergel zu betrachten, zum 
Teil als Löss, an der Strasse von Heroldsberg nach Eschenau, 
bei der Ziegelei Johannisthal in typischer Ausbildung anzusehen. 

Die Tjehmlagen an der Strasse nach Simmelsdorf sind 
Gehängelehm bezw. Eluviallehm aus dem Opalinusthon, wie 
der Aufschluss an einer kleinen Ziegelhütte am Dorfe Au 
erkennen lässt. Der Opalinusthon liegt hier unter einer 
Diluviallehmschicht von 2 — 3 m Mächtigkeit. 




— 9!) 


Auf der Steinplatte*) bei Nürnberg, die übersüet ist mit 
<Teri)llstücken aus dem Jura findet sich ein Aufschluss, der 
folgende Lagerungsverhältnisse zeigt : 


Profil XXIII. 


Oben : Ackererde 0,50 in 

hellbrauner Sand mit (leröll 0,50 „ 

rotbrauner thoniger Sand, wechselnd, bald thonig, 
bald sandig, mit wellenförmigen, graugrünen 
Lettenstreifchen, dazwischen rote sandige Lehm- 
partieen: 1,70 „ 

Zu unterst : graugrüner Tjehm mit (iunrzkürnern 

gespickt; 1,0 „ 


und mehr. 

Die Analyse iles Diluviallehmes von der Steinplatte 
ergab : 


Si Oj: 

(i5,49 

Al, 0,: 

22,53 

Ca 0: 

0,25 

Mg 0: 

0,43 

K, 0: 

2,59 

Na, 0: 

0,93 

SO,: 

0,17 

Fe, 0,: 

2,77 

(Ilühverlust 



101,40 


Die rationelle Analyse ergab : 


Thonsubstanz : 
()uarz : ^ 

füimnier: ( 


51,72 

48,28 


100,00 

Die Schlämnianalyse lieferte an accesorischen Mineralien : 
Zirkon, Kutil, Kaliglimmer, (iranat. 


') QUmbels Karte gibt au der Steiuplatte anstehenden Blasensand- 
stein, doch lässt die diluviale Natur der Bedeckung auf der Steinplatte 
wohl keinen Zweifel über ihr quartäres Alter. 

7 * 


' , ' O - 

-:e . ■ O v'> 
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Die Anah’se des Diluvialthones von Au bei Siminels- 
dorf (I), der ich zum A'’ergleieh die eines ()paIiiiURthones (II) 
beifüg«“, ergab: 



I. 

11 . 

8 i 0 . 3 : 

67,72 

67, LS 

AI, 0.,: 

15,44 

14,87 

<’a 0 : 

Sp. 

0,17 

Mg 0: 


2,01 

le, 0 ,: 

6,85 

6,48 

K, 0 : 

2,74 

2,95 

Na, 0: 

0,18 

0,96 

Glühverl. : 

7,02 

7,50 


0,15 SO 3 

OO^tiT 101,62 

Die Analyse des Diluviallehnies zeigt also grosse Aehn- 
liehkeit mit dem ( Ipalinusthon des benachbarten Uothenberges. 
Löss findet sich öfters im Untersuchuiigsterrain : 

Die Lössvorkommen der Erlanger Gegend sind bei 
lllanokenhorn') eingehend beschrieben. Bei Spardorf und «ui 
iler Strasse von Marloffstein nach Spardorf findet sich typischer 
Löss; bezüglich der daselbst zu beobachtenden Profile verweise 
ich auf die citirte Abhandlung.*) 

Es finden sich die Kalkconcretionen (Lösskindel), die 
«“harakteristischen I^össconchylien Helix ptilrkella .Müll, und 
Pujja mmcoriim Linn. sp., und Succinea oblonga Sandjh, 

Die chemische .\nalyse ergab, «lass der Löss nabezu voll- 
ständig entkalkt ist. also als , Leimen“ zu bezeichnen wäre. 

Es zeigt sich bei dem Vergleich der Analyse mit denen 
aus anderer Gegend, dass der Löss von S])ardorf eine grosse 
.\ehnlichkeit mit dein Löss aus dem Ries’’) zeigt, sowie mit 
dem von GümbeP) als Löss betrachteten Leimen der Pmgegend 
von Alflnchen. 

') Das Diluvium der Umgegeml von Erlangeu, Sitzber. d. phys. 
med. Soc. Erlg. 11. Juui 1895 
•) a. a. 0. p. 24 u. fl. 

’) cf. Gttmbel, Frankenjura, pag. 1H5 
■•) Geogn. Jalireshefte 1894. p. 88. 
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Der Mainlöss zei<^t sich nach den Analysen meist wenip; 
entkalkt, doch findet sich auch bei Heroldsbcrj5 Löss, der 
nach Blanckenhorn') einen Kalkgehalt von 22 * j ®/o hat. 


Löss von 

Spardorf 

Löss von München („Leimen“) 

Si 0,: 

67,60 

69,29 

AI, 0,: 

13,90 

15,06 

Fe, 0,: 

4,00 

5,06 

Ca 0: 

1,50 

0,64 

Mg 0: 

0,88 

1,01 

SO,: 

0,54 

— 

K, 0: 

8,48 

2,09 

Na, 0: 

0,44 

1,98 

Glühverl. 

: 6,55 

4,78 

Mn 0: 

Sp. 

Sp. 


98,79 

99,86 


Die rationelle Analyse ergab für den Löss von Spar- 

dorf : 

Thonsubstanz: 89,18 

(juarz : 48,02 

(iliniiner und andere Silikate: 12,20 


100,00 

Der Ijöss ist seiner Kalkeoncretionen wegen kein an- 
genehm zu verarbeitendes Ziegelmaterial, da die gebrannten 
Kalkstücke beim Feuchtwerden sich unter Volumvergrösserung 
ablöschen un<l die Mauersteine auseinandersprengen. Bei 
sorgfältiger Aufbereitung jedoch ist der entkalkte Löss ein 
vorzügliches Material für Klinker, wie die daraus in und um 
München hergestellten sogenannten Grosshesseloher Klinker 
bestätigen. 

An Accessorien fand ich : Zirkon, Kaliglimmer, Rutil, 

Granat, Magnetit, Brauneisensteinknöllchen. Der Quarz ist 
in scharfkantigen Stücken vorhanden, die sich aus dem aeol- 
ischen Ursprung des Löss erklären lassen. Thürach -) fand 


*) p. 34 a. a. 0. 

•) Ueber das Vorkommen mikroskop. Zirkone u. Titanmineralien in 
den Gesteinen. Inang.-Dissert. WUrzburg 1884. 
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im Löss ausser Gliminerblättcheii : Feldspath, Hornblende, 

Augit, Zirkon, Turmalin, Anatas, Brookit, Staurolith, Granat, 
Apatit, Rutil und Magneteisen. 

Ferner findet sich Löss an der Strasse von Heroldsberg 
nach Eschenau in der Ziegelgrube .Johannisthal, deren Profil 
Blanckenhorn ‘) gleichfalls angiebt; die Entkalkung ist sehr 
unregelmässig vor sich gegangen, so dass sich entkalkter 
Tjeimen unmittelbar neben stark kalkhaltigem liöss vorfindet. 

Die Schmelzbarkeitshestimmung des Löss ergab, dass 
der Löss zw. K. 12 und K. 13 zu einer schwarzbraunen 
Schlacke schmilzt. Vor dem Schmelzen findet ein Aufblähen 
statt, was wohl dadurch zu erklären ist, dass erst bei der Silikat- 
bildung der Basen mit der Kieselsäure die vorhandene schwef- 
lige Säure entweicht. 

') a. s. 0. p. 34. 




2. Die Lagerungsverhältnisse. 

Weit nach Westen erstrecken sieh Ausläufer des Jura- 
zuffes, die heute nur noch spurenweise als solche festn;estellt 
werden können oder es finden sich westlich des JurninassiTes 
gelegene Jurainseln, die heute durch weitere Entfernung vom 
Hauptzug getrennt sind. 

Bei der im Allgemeinen herrschenden Neigung der 
Schichten nach Osten ergibt sich natürlich, dass die einzelnen 
Horizonte um so höher liegen, je weiter westlich man kommt. 
( festlich von Bamberg am (tebirgsrand beträgt die Grenze 
zwischen Keuper und Tuns etwa 275 m, westlich von Bam- 
berg steigt sie am Centberg schon auf ca. :T85 in, am Imst- 
berg auf 425 m, am Thonberg 4.50 m und in den Hassbergen‘) 
sogar auf 510 m. Auf den östlichen parallel streichenden 
Höhenzügen beobachtet man — ebenfalls nach NW gehend — 
ein Ansteigen, von 280 m auf .S50 m (am Vorilergereuthberg 
bei Baunach), dann auf 400 m bei Lichtenstein und 400 m 
bei Altenstein (westlich Sesslach, bei Hafenpreppneh). 

Etwas weniger bedeutend ist das Ansteigen in dem 
nächsten östlichen l’arallelzug, nämlich von 270 m bei Eben- 
feld bis auf 380 m bei Witzmannsberg. Aus diesen Höhen- 
unterschieden ergieht sich ein Einfallen nach SO, wie dies 
auch (Tümbel ausspricht. Damit war ein Absinken in der 
Weise verbunden, dass die dem ITauptzug des .luragebirges 
näher gelegenen Teile von der höchsten T.age, welche als die 
ursprüngliche betrachtet werden muss, an durchziehenden Ver- 
werfungslinien staffelförmig ahgesunken sind. 

Allerdings sind, wie Gümhel bemerkt, Bruchlinien von 
SW nach NO noch nicht deutlich beobachtet worden, an 
welchen eine treppenförmige Senkung der Schichten in SO 
Kichtung leichter verständlich wäre. Doch mag es sein, dass 
solche Bruchlinien vorhanden sind, die zwar ihrer Imbe- 
deutendheit wegen nicht beobachtet worden sind, deren sum- 

') of. Thilrach, Geogn, Jalireshefte 1889. 
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luarisohe Wirkunjf aber doch solche Senkiinffen verursachen 
konnte. Leichter erklärlich erscheint mir die Thatsache der 
tektonischen Verschiebungen zu sein, wenn man statt grösserer 
Bräche eine allmählige, gleichinässige Eitisenkung des ganzen 
iFurazuges von den Bändern im NW bezw. HO nach der Mitte 
zu annimmt, während die einzelnen Lokalverwerfungen wie 
um Hezlasberg und anderen Orten und der Abbruch grösserer 
(rehiete, wie der Kalchreuth-Eschenauer Insel durch die Bruch- 
linien nach SO bezw. NO (in der Richtung der schwäbischen 
Alb) bewirkt wurden. 

Eine solche muldenförmigem Senkung scheint thatsächlich 
vorhanden zu sein : denn während, wie schon erwähnt im 

iiussersten NW die Orenzschichten zwischen Keuper und Jura 
in 510 m Höhe liegen, bei Bamberg in 275 m, betragen sie 
bei Reuth unweit Porchheim schon 880 m, bei Bammersdorf 
(hier zieht eine Verwerfungslinie durch) 815, hei Pinzberg 
steigen, sie auf 888 m, dieselbe Höhe besitzen sie hei Jlarloff- 
stein. ln der weiteren Richtung nach SO finden wir sie bei 
(irossbellhofen zu 3(12 m, bei Schnaittach zu 800, südlich da- 
von bei Wolfshöhe zu 859 m, noch weiter südlich steigen sie 
dann rasch an zu 390 m bei Heuchling (am Heuchlinger 
Berg), während sie westlich von Schnaittach, im Kalchreuth- 
Eschenauer Höhenzug erst bei 891 und 892 m angetroffen 
werden. 

Gehen wir jedoch auf der vorhin eingeschlagenen Richtung 
nach Südosten, so beobachten wir die Grenzschichten schon 
am Moritzberg (bei Rockenbrunn) in der Höhe von 400 in, 
hei Winkelhaid (westlich von Altdorf') bei 425 in, bei Tlnter- 
ferrieden (in der Nähe von Neumarkt) bei 450 m, welche 
Höhe nun bis gegen die .Abbiegung des Jura nach Süd westen 
beibehalten wird. 

Das ergäbe also ein Einsinken nach der Mitte zu von 
NW und SO aus um ca. 180 m, wobei das Maximum der 
Senkung sich ungefähr bei Bamberg (hier betragen die Grenz- 
schichten nur 275 m) befinden würde. 

Soviel über die allgemeinen unser Gebiet betreffenilen 
Lagerungsverbältnisse. 
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Was nun die sich zeigenden einzelnen Lagerungs- 
Störungen betrifft, sn finden sich allerdings keine grösseren 
Yerwerfungslinien und man ist genötigt, überhaupt wahr- 
nehmbare Lagerungsstörungen <lurch die Möglichkeit kleinerer 
Hrüche zu erklären. 

Gümbel erwähnt*) kurz, dass von Forth über Inippers- 
dorf-Schnaittach-Henlenfeld- Rngelthal eine Yerwertüngslinie 
sich ziehe. Diese Linie würde bei Schnaittaeh ein Knie bilden 
und dann nach Süden verlaufen, was häufig, ebenso wie eine 
Gabelung an den Yerwerfungslinien des Jura der Fall ist.*) 

Mit dieser Yerwerfiingslinie zusammenhängende Dis- 
lokationen konnte ich gleichfalls konstatieren und zwar in 
der Nähe von Scluiaittach. Schnaittuch liegt J56 m und NN, 
ein Aufschluss westlich des Teiches im < )rt liegt nach meinen 
barometrischen .Messungen 800 m mit dem obersten Niveau 
der Rhätletten (Grenzschichte). Steigt man zu dem Oalvarien- 
berg an, so gelangt man über hochreichende Diluvialsande 
(Günibels Karte gibt Lias 2 an) zu der Höhe von 890 m. 
ln einem minimalen Aufschluss an einem Graben erkannte 
ich die grauen Thone des Lias 2 (= S). 

Steigt man nach Norden bergab, so gelangt man bei 
877 m an ein kleines Erosionsthal; nach abermaligem An- 
steigen folgt bei 889 m Opalinusthon (nach der Gümbet’schen 
Karte). 

ITn .sicher zu sein, dass thatsächlich Opalinusthon vor- 
liegt und um allenfalls die Mächtigkeit der Schichten fest- 
stellen zu können, musste ich, <la .Aufschlüsse, wie auch l>eit- 
fossilien fehlten, mich begnügen, einerseits die untere Grenze 
durch Aufsuchen von Lesestfleken aus dem Lias 3 und an- 
dererseits durch Feststellen des leicht kenntlichen l’ersonaten- 
sandsteins die obere Grenze für den Opalinusthon zu finden. 

15ei 877 m fand ich denn auch an einer Stelle nördlich 
des Calvarienberges und westlich von Hedersdorf schlecht 

') Erltg. z. Bl. Bamberg d. geol. K. 

*) cf. p. 610, Frankenjura. 
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erhaltene Abdrücke von Pneudomonotis substriata und von 
Ammmites communis. 

Die obere Grenze des Opalinusthones konnte ich noch 
weiter nördlich am alten Rotenberg bei Lochhofen (391 m) 
zu 412 in und an der südlichen Bergseite zu 409 m kon- 
statieren. Zwischen dieser Stelle und der Höhe von 389 m 
mit Opalinusthon liegen ein ganz kleines schmales Erosions- 
thälchen und ein etwas breiteres und tieferes bei Lochhof, 
in welchen vielleicht Bruchlinien dieses Verwerfungszuges 
laufen dürften. 

Bei der Station Hedersdorf bildet sich ein Aufschluss 
im Lias 2, Thone des Lias S, bei 354 m. Es liegt also hier 
der Lias S niedriger wie die Rhätthone bei Schnaittach, so 
dass sich noch eine weitere Absenkung gegenüber dem Cal- 
varienberg mit 399 m ergiebt. 

Verbindet man die T’unkte: Aufschluss im Amaltheen- 
thon Hedersdorf 354 m, Höhepunkt des Rückens zwischen 
( lalvarienberg und alter Rottenberg (Opalinusthon 389 m), 
Lias 3 (Stinkkalke) 377 m, Grenze zwischen Opalinusthon 
und I’ersonatensandstein 409 m bei Lochhof, so erhielte man 
Schichtenniveaus, die sich ziemlich entsprechen. 

Andererseits zeigen die Niveaus der Keupergrenze bei 
Schnaittach mit 360 m, die des Amaltheenthones am Galvarien- 
berg mit 399 m, und die Keupergrenze bei Grossbellhofen 
mit 362 m, sowie die untere Grenze der Amaltheenthone bei 
Grossbellhofen mit 368 m eine gewisse Einheitlichkeit. 

Dies ergäbe eine starker abgesunkene Gebirgspartie — 
Hedersdorf-Lochhof-Alter Kottenberg — und eine wenig dis- 
lokierte : Schnaittach-Calvarienberg-Grossbellhofen-Südfuss des 
alten Rottenberges. Zwischen beiden würden die eigentlichen 
Verwerfungsspaltcn zu suchen sein. Da diese Spalten sehr 
häubg von den Bächen und Flussläufen verfolgt werden, 
so kann man vielleicht auch hier in dem Thal Heders- 
dorf-Lochhof-Alter Rottenberg den Verlauf einer Verwerfungs- 
spalte annehmen, um so mehr, als dieses 'l'hälchen, das sich 
bei Lochbof schliesst, als ein, wenn auch kleiner Einschnitt 
den alten Kottenberg fast ganz von SO nach NW durchzieht 
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mul dann nach einer kurzen Unterbrechung in einen anderen 
zunächst in gleicher Richtung sich fortsetzenden Racheinschnitt 
übergeht. 

Es lässt sich bei dem Mangel an Aufschlüssen natürlich 
die Kichtungslinie der Verwerfungsspalte nur verimiten. 

Man wird wohl nnnehnien können, dass eine ganze Reihe 
paralleler Rruchlinien nördlich von Schnaittach in NW — SO 
Richtung sich erstreckt. So findet sich am Eöhrenanger west- 
lich von Siniinelsdorl' ein Fallen des Personatensandsteins zu 
N 30 W, 24® O, während in der Nähe dagegen ein Einfallen 
von N 75 (), ß" W beobachtet wurde. Auch liegt bei Au 
unweit Simmelsdorf der < Ipalinusthon unter Eluviallehm bei 
Hßß m , also noch tiefer als zwischen Orossbellhofen und 
Hedersdorf. Man wird vielleicht die Verwerfungslinie im 
Schnaittachbachthal auch noch weiter nördlich bis Simmels- 
dorf sieh erstreckend voratellen können. Auch in dem in 
paralleler Richtung zum Schnaittaehbach fliessenden Rötten- 
bach scheint eine V'erwerfungslinie zu laufen, denn während 
hei (irosshellhofen (am linken Ufer des Raches) die Grenz- 
schichte zwischen Keuper und Lias eine Höhe von 362 m 
besitzt, beobachtet man in dem rechts des Raches gelegenen 
Eichelberger Holz, das von Rhätsandstein gebildet wird, Höhen 
von 380 in und mehr, und bei Simonshofen erreichen die 
Rhätthone, nahezu 390 m, eine Höhe, die auf dem ganzen 
linken Rachgebiete sich annähernd wieder findet, (nehnberg, 
Höfles (391), Kühnhof, am St. Kunigundenberg (nördlicher 
Lauf), Heuchlinger Rerg 390 — 395 m.) Andererseits ist aber 
auch das östliche Ufergebiet ziemlich konstant in der Höhe, 
nämlich 360 -365 m (bei Grossbellhofen, Wolfshöhe, Schnait- 
tach). Westlich von Simonshofen tlagegen sind die Höhen 
von ca. 380— 390 m wieder zu beobachten und finden sich 
schliesslich noch bei Kalchreutb. 

Diese westlich’ des Röttenbaches gelegenen Partien ge- 
hören aber zusammen der Liasinsel Kalchreuth-Eschenau an, 
während die östlich gelegenen dem eigentlichen Juramassiv 
angehören und in ihrer geringen Ausdehnung dem Haupt- 
gehirge gewisserinassen nur angelagert sind. 




Digiti/— bv C.f iogic 



108 


Es findet also durch den Köttenbach eine Trennung der 
westlichen Liasinsel von dem Hauptmassiv statt, wobei Höhen- 
differenzen von cn. 30 m zu konstatiren sind, während im 
Hchnaittachbnchthal keine nennenswerten Differenzen wahr- 
genominen werden konnten. 

Auch Diluvialgebilde sehen wir im Köttenbachthal in 
grosser Ausdehnung, während dies im Schnaittachbachthal 
nicht oder nur weniger der Fall ist. Alles dies zusammen 
möchte mich veranlassen die Uauptlinie der Verwerfung Forth- 
Henfenfeld-Engelthal in dem Köttenbachthal zu suchen, so 
dass der \>rlauf derselben durch die Orte: Forth-Lappersdorf- 
(Irossbellhofen - Köttenbachthal - Neunkirchen - Keichenschwand- 
Henfenfeld-Engelthal bestimmt wird. Die Linie im Schnait- 
tacht)achthal wäre dann eine kleinere l’arallelverwerfung und 
die von W nach 0 streichenden kleineren Farallelbrüche 
wären Verzweigungen von dem Jlauptbruch. 

Die Annahme eines solchen Verlaufs der Hauptlinie 
hätte das für sich, dass dadurch die Loslösung der Kalchreuth- 
Eschenauer Insel, die ziemlich gleiche Höhenniveaus zeigt, 
von dem Hauptmassiv auf der Ostseite gut sich erklären 
würde. Die Loslösung auf der Nordseite wäre durch eine 
Verwerfüngslinie im Schwabachthal zu erklären, deren Vor- 
handensein auch llaldus') ziemlich wahrscheinlich gemacht hat. 

Es ist wohl möglich, dass hier ein staft'elförmiger Ab- 
bruch durch die Wirkung zweier sich kreuzender Verwerfungen 
bewirkt wurde. Durch Erosion und Abrasion wurden die 
scharfen Brüche ausgeglichen, so dass jetzt mehr ein mulden- 
förmiger (’harakter der Absenkung sieh ergieht. 

Auf der Linie Forth-Neunkirchen a. S. finden sich die 
Niveauverschiebungen von ca. 30 m rechts und links sehr 
nahe beisammen, während zwischen ilcni Kalchreuth -Eschenauer 
Höhenzug und dem nördlichen .luramassiv die Höhenunter- 
schiede allmähliger ansteigen, derart dass von der Kückenhöhe 
der Liasinsel nach N und NNO (gegen die Schwabach zu) 
die Höhen abnehmen, so fin<lct sich z. B. bei Eckenhaid ein 
Einfällen von 20“ NO, Streichen nach N 30 W. 

') Geognost. Beschreibung des Hetzlasgebirges, pag. 5 — 8. 
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Zwischen der Kathsherger Liasinsel und der von Kalch- 
rcuth-Esehenau besteht eine Niveaudifferenz zwischen der 
oberen Keupergrenze von ca. 50 in (840 ni bei Marloffstein, 
390 in hei Kalchreuthl. 

Auch die südlich der Pegnitz gelegenen Gebirgstcile 
scheinen etwas abgesunkeii zu sein, doch steigen hier die 
Höhen der geologischen Horizonte rasch wieder an. Zwischen 
Reichenschwand und Ottensoos scheint die Verwerfungslinie 
hei ihrem Laufe durch das Haininerhachthal (wo sie von 
Güinhel wieder deutlich erkannt wurde) zu streichen. Hei 
Reichenschwand findet inan hei 846 m Ainaltheenthon, während 
( Ittensoos mit 842 m noch im Zanclodonletten gelegen ist. 

Ich möchte an dieser Stelle auf einige Beobachtungen 
hinweisen, die ich in Verbindung mit tektonischen Störungen 
bringen möchte. 

In der im Walde gelogenen Thongruhe bei Wolfshöhe 
fand ich eine scharf eingeschnittene Spalte im Rhätsaiulstein, 
die eine Streichrichtung von N nach S hesass. Auf der einen 
Seite war ein Einfällen des Rhätsandsteins von ca. 10“ O 
wahrzunehnien, doch konnte eine genaue Jlessung der un- 
ebenen Gesteinsbeschaft'enheit wegen nicht ermöglicht werden. 

In einer (Trosshellhofener (iriibe fand ich auf der einen 
Seite über 4 m mächtige Lettenschiefer des Rhät, darüber 
Arietensandstein in verwitterter Form. Daneben befand sich 
am Boden der (Irube ein gelblicher Sandstein, der sich rasch 
auskeilen und unter welchem sich (nach Angabe des Besitzers) 
wieder Thon finden soll. Es zeigte sich bei näherer l'nter- 
suchung, dass man es hier mit Arietensandstein zu thun hatte 
lind ich möchte diese Eigentümlichkeit damit erklären, dass 
hier ein lokales Einsinken einer Scholle vorliegt, um so mehr, 
als der Rhätsandstein von hier an weiter südlich gegen Wolfs- 
höhe auf gleichem und höherem Niveau mit den Rhätthonen 
liegt und also etwas gehoben erscheint. Das Einfallen war 
etwas mehr als ca. 10° N. 

Es herrschte zwischen <ler obersten Höhe der Thone 
und dem .\rietensandstein eine Difl'erenz von ca. 2 m. 

.\iich sonst zeigten sich auf den (Jrossbellhofener Thon- 
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leidem ITnregelinässl^keiten, indem höher liegende Stellen 
ohne Jurabedeckung sieh finden, während tiefer liegende eine 
solche von ca. 1 — 2 in anfweisen. Siehe Fig. 8, Tat'. II. 

NVas nun schliesslich den /usaninienhang dieser das 
Arbeitsgebiet durchkreuzenden Dislokationslinie mit anderen 
Bruchlinien anlangt, so wird man diese wohl als Fortsetzung 
der Verwerfung Zentbechhofen - Walperle (Forchheim) an- 
sehen können. Baidust) konnte eine Verwerfung an der 
Ostseite des Hetzlasgebirges mit ziemlicher Wahrscheinlich- 
keit konstatieren, indem die Verwerfung am Walperle sich 
durch das Ehrenbachthal über die sogen. Waldlucke bei 
Schlichtreut sich fortsetzend, in das Schwabachthal eintretend 
die südliche Verwerfung bei Forth erreichen würde. Daran 
w'ürde sich dann weiter die Verwerfung Forth-Engelthal an- 
schliessen, die, sich gabelnd, den beiden Wasserläufen des 
Köttenbachs und Schnaittachthaibachs folgen würde, wobei 
die beiden Linien von N nach S durch verschiedene kleinere 
Brüche von W nach O mit einander korrespondiren würden. 

*) a. a. 0. i>. 7 — s. 



II. Mineralogisch-chemischer Teil. 

Ueber den Einfluss der Bestandteile des Thones 
auf die Schmelzbarkeit. 

Hoi dem iin oberen Keuper so verlrreiteten Vorkommen 
feuerfester Thone möelite ieh weniftstens in Kürze auf die 
wiehtijjsten Hezielmiif'en hinweisen, die zwischen der chem- 
ischen Zusammensetzun}; und der Schmelzbarkeit von Silikaten, 
speciell von Thonen, bestehen. 

Dabei sehe ich mich veranlasst, die Ausführuiif' von 
Schmelzversindren bzw. Keuerfestigkeitsproben etwas ausführ- 
licher zu behandeln, als es dem Kähmen der vorliegenden 
Arbeit entsprechen dürfte. 

Indessen ist diese l’rüfuiigsmetho<le in der Mineralogie 
noch sehr wenig bekannt und verdiente — vielleicht mit 
Erfolg — speziell in den Hereich der Kxperimentul-Ueologie 
hereingezogen zu werden. 

Die Arbeiten von Hischof*) und Richters*) haben zuerst 
fcstgestellt, welchen Einfluss die einzelnen Hestandteile der 
Thone auf die Schmelzbarkeit derselben ausüben. Insbesondere 
Richters Arbeit hat sich im weiteren Verlauf der Forschung 
über dieses Thema stets aufs neue bestätigt. 

Richters fand, dass nef|uivalente .Mengen der als Fluss- 
mittel auftretenden Hasen auf die Schmelzbarkeit der Thone 
einen gleichen Einfluss ausüben und zwar sind, in Aequivalent- 
zahlen ausgedrückt, gleichwirkend 20 Teile .MgO, 2S T. CaO, 
40 Fe, O3, 47 K, 0. Die Schmelzbarkeit nimmt zu, wenn 
soviel überschüssige, also nicht gehnndene Kieselsäure vor- 
handen ist, dass sich Silikate mit den Rasen bilden können. 

Feber die zur Silikatbildung nötige Kieselsäuremenge 
hinausgehend, steigert die Kieselsäure die Streiigflüssigkeit 
wiederum. 

*) In Dingler’s Journal 170, 43; 19ti, 43H. 

*) Dingler's Jonmal 191, 59. 




Digiti/ed by Googli 







— 112 — 

Wird dagegen zu einem reinen 'Hion, der fafit {^anz aus 
der Thonsubstanz Al, 0„ 2 8i 0,, 2 H, 0 besteht, Kiesel- 
säure gefügt (cf. Seger’s Kegel), so wird bei der sehr hohen 
Temperatur, die zum Schmelzen nötig ist, Kieselsäure als 
Flussmittel wirken, und um so intensiver, je feiner sie verteilt 
ist. Während im Allgemeinen ein steigender Thonerdegehalt 
eine Erhöhung der Strenghüssigkeit verursacht, werden an- 
dererseits kieselsäurereiche Substanzen durch (fegenwart von 
Thonerde wesentlich leichter schmelzbar gemacht. Magnesium- 
silikat, z. B. Speckstein ist ein ziemlich feuerfester Körper, 
ein Zusatz aber von Thon setzt seine Schmelzbarkeit bedeutend 
herab, wie mir verschiedene Versuche bewiesen, indem sich 
leichter schmelzende Doppel-Silikate bilden.’) 

Von grosser Bedeutung dürfte hier wohl die Polybasicität 
sein, deren Wirkung am Schmelzen der Hochofenschlacke zu 
beobachten ist, dergestalt, dass eine Summe von Basen kräftiger 
wirkt als eine einzige, Verhältnisse, die an die .Metallegierungen 
erinnern.*) 

Bischof konstruirt ans dem Ergebnis der (»esamtaiialyae 
einen Feuerfestigkeitsquotienten, indem er zunächst das Ver- 
hältnis von Thonerde zur Kieselsäure ermittelt; zu diesem 
Verhältnis (Al, 0, : x Si 0,) setzt er die Flussmittel in Be- 
ziehung und zwar so, dass er die Flussmittel als Fhnheit 
annimmt. Es würde z. B. im Kaolin von Zettlitz, der die 
Zusammensetzung hat: 



Si 0,: 
Al, 0,: 

46,82 

:(8,4f) 

auf 1 Flussmittel (K, 0 -|- Fe, 0,) = KO 

Fc.2 ü,: 

1,09 

kommen: 12,82 Al, 0, 

Mg 0: 

Sp. 

17,30 Si 0„ 

K, 0: 

1,40 

also auf 1 Al, 0, : 1,35 Si 0,. 

H, 0: 

12,86 



’) So wurde der Schmelzpunkt von Speckstein, der bei K. Ü8 noch 
nicht geschmolzen war, durch Zusatz von 10"/„ Thon auf Kegel 12 — 13 her- 
abgedrilckt, einer Temperaturdifferenz annähernd von ca. 300" C. ! — 

*) Bichters (die Fenerbeständigkeit der Thone, 1897 2. Änfl. pg. 11 
n. ff.) ist allerdings auf Grund seiner Versuche nicht zu dieser Ansicht gelangt. 
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Diese Beziehun<jen fasst nun Bischof zusainnien, indem 
er die pyroinetrische Formel des Kaolins schreibt: 

12,82 (AI* 0, . 1,35 Hi Oj) + 1 KO. 

Nun dividirt er das Kieselsäure Verhältnis (1,35) in das 

12 82 

Thonerdesilikatverhältnis (12,82): = 9,49, welcher 

l,oO 

Quotient von Bischof als , Feuerfestigkeitsquotient“ (F. Q.) 
bezeichnet winl. Je grösser nun der Quotient sich berechnet, 
desto höher ist der Feuerfestigkeitsgrad des zu prüfenden 
Thones. — Modifikationen, die Bischof für niedriger schmel- 
zende Thone und solche, die Heger für die Berechnung des 
Feuerfestigkeitsquotienten eingeführt hat, sollen hier nicht weiter 
erörtert werden, vergl. hierüber die neben zitierten Quellen. — 
Diese Berechnungen würden brauchbare Resultate aber 
nur dann liefern, wenn es sich um eine homogene Slasse han- 
deln würde, wenn alle Bestandteile gleichmässig und gänzlich 
in Reaktion treten würden, was bei einem natürlichen Roh- 
material nie der Fall ist. 


Nach Seger'sQ Versuchen kann einem aus der Analyse 
berechneten Feuerfestigkeitsquotienten nur untergeordnete Be- 
deutung zugeschrieben werden. Den wirklichen Verhältnissen, 
insbesondere auch denen der technischen Praxis, trägt nur die 
<lirekte Hchmelzprobe Rechnung. F,s ist besonders Seger’s 
Verdienst, die physikalische Beschaffenheit und die mechani- 
schen Wirkungen beim Vorgang der Hchmelzung in den Vorder- 
grund gerückt zu haben. Bünzli*) hat durch mikroskopische 
Untersuchungen gezeigt, dass der Feldspath in hoher Tem- 
peratur beträchtliche Mengen von Kieselsäure zu einem klaren 
homogenen Glase aufzulösen vermag, und zwar um so mehr, 
je höher die Temperatur. Man wird annehmen können, dass 
die Thonsubstanz das Gerüst bildet für die hoher Temperatur 
ausgesetzten Thone, der Feldspath in Verbindung mit der 
Kieselsäure bilden die schmelzenden Bestandteile und je nach 
der Qualität des Gerüstes bezw. der Thonsubstanz und deren 


') Einfluss der näheren Bestandteile des Thones anf die Schmelz- 
barkeit, Thouiud. Ztg. 1877, Xr. 34 — -39. 

•) Sprechsaal, 1876, Nr, 39 u. ff. 
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Menge bestimmt sieh die Feuerfestigkeit des Thones. Dazu 
kommt dann noch der Grad der Feinheit der zur Wirkung 
kommenden Quarz- und Feldspathpartikelchen. Anders ver- 
hält es sich hei den Thonen geringer Feuerfestigkeit, bei 
denen die Thonsuhstanz früher zu erweichen beginnt, der 
gröbere Quarz selbst aber noch nicht in Aktion geraten ist 
und dadurch gewissermassen das Gerüst verstärkt. Für die.se 
interessanten Fragen, die ich hier nur soweit erörtern kann, 
als sie für die Kenntnis der Feuerfestigkeit der in dem Ge- 
biet um Nürnberg vorkoninienden Thone in Betracht kommen, 
muss ich auf die schon citierten Arbeiten von Bischof und 
Richters, wie auf die Arbeiten von Heger') verweisen. 


Rationelle Analyse — Organische Substanz des 
Thones. 

Für die so wichtige Erkenntnis der physikalisch- 
mechanischen Eigenschaften des Thones wird zwar 
heute noch vielfach die Schlämmanalyse verwendet; indessen 
sind mit derselben genaue Resultate nicht zu erzielen. Ich 
habe bei meinen Arbeiten gefunden, dass sich am einfach.sten 
eine Durchschlämmung durch Siebe verschiedener Maschen- 
weite und dann eine Anwendung der sogenannten rationellen 
Analyse durchführen lässt. 

Die rationelle Analyse eingeführt zu haben, ist wiederum 
Seger’s Verdienst. Nachdem ich dieselbe bei der Bearbeitung 
der vorliegenden Thone in Anwendung gebracht habe, wird 
es nötig sein, dieselbe zu beschreiben. 

Die rationelle Analyse beruht auf der Eigenschaft der 
Thonsubstanz, sich in heisser Schwefelsäure zu lösen bezw. zu 
zersetzen, während Quarz, Feldspath und Glimmer dies nicht 
thun. Man kocht also den zu untersuchenden Thon oder 
Kaolin mit H, SO 4 (1 : 1) längere Zeit bis zum Abrauchen 

') Thonind. Ztg. 1889, Thonind. Ztg. 1885, pag. 121; 1886 pag. 
185 — 229. Türrschmidt’s Notizblatt 1873; Thonind. Ztg. 1873, 1877, 
1883, 1887, 1888, 1890 und 1893. 
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der Schwefelsäure; nach dem wiederholten Auswaschen und 
Decantiren, wobei ein HCl-Zusatz die raschere Kläruno; be- 
wirkt, wird der Rückstand wiederholt mit schwacher Natron- 
lauge und HCl gekocht, um die ausgeschiedene Si 0, bezw. 
Al, 0, zu lösen.') Der Rückstand wird geglüht und als Quarz 
und Feldspath gewogen. Diese Methode liefert hei Kaolinen 
ganz wertvolle und für die Praxis genügend genaue Resultate; 
schlechter werden diese bei den Thonen und den Lehmen, 
weil hier die Angreifbarkeit der Schwefelsäure und der Natron- 
lauge auf die Thonsubstanz und auf die Rückstände sehr 
wechselnd ist und auch die organische Substanz bei der Auf- 
schliessung hinderlich ist. 

Ich habe verschiedene Aenderungen der Methode ver- 
sucht, indem ich die durch Schwefelsäure gelöste Thonerde 
bestimmt und darnach zusammen mit der Gesamtanalyse die 
Thonsubstanz berechnet habe. Diese Methode wäre genauer, 
da sie die reine Thonsubstanz Al, 0, • 2 Si 0, • 2 H, 0 an- 
gibt. während die nach Seger bestimmte Thonsubstanz auch 
noch die Eisen- etc. Silikate und die freien Rasen umfasst, 
sie hat jedoch den Nachteil, dass man sehr grosse Mengen 
Flüssigkeit erhält, in denen sich infolge der darin enthaltenen 
Schwefelsäure die Kieselsäure schwierig zur Trockne ein- 
dampfen lässt. Auch die Restimmung der Thonsubstanz aus 
der durch Kochen mit Na 0 H gelösten Kieselsäure habe ich 
versucht, hin jedoch am Schluss wieder zu der alten Seger’- 
schen Methode zurückgekehrt. 

Seger bestimmt dann weiter in dem Rückstand die Feld- 
spathreste durch Aufschliessen mit Flusssäuro und Fällen der 
gelösten Thonerde. Die Thonerde multipliziert mit 5,41 gibt 
dann den als Orthoklas berechneten Feldspath. Für Kaoline 
stimmt dieser Modus einigermassen, indem hier, da Kaoline 
fast stets an primärer Lagerstätte ruhen, unzcrsetzte Feldspath- 
reste vorhanden sind. Die plastischen Thone dagegen befinden 
sich meist an sekundärer Lagerstätte oder sind Verwitterungs- 

*) Sehr vorteilhaft fand ich es, vor dem Zersetzen mit Schwefel- 
säure eine Behandlung des Thones mit HCl erfolgen zu lassen, es wird 
dadurch ein leichteres und rascheres Aufschliessen bewirkt. 


Di.j:::.-. _ by Google 
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Produkte von Gesteinen so und so vielmaliger Uinlagerung; 
in ihnen sind Feldspathrestc in erhaltenem Zustande, wohl 
weitaus weniger häufig, ausser sie sind neuerdings mit 
eingeschwemmt. 15ei meinen Untersuchungen konnte ich 
auch mikroskopisch meist keinen Feldspath entdecken, selten 
nur Spuren von solchem, häufig dagegen Glimmer, der durch 
seine blättrige Beschaffenheit leichter mit fortgeführt wird als 
Feldspath. Man wird daher bei Untersuchung von Thonen gut 
thun, zuerst durch mikroskopische Betrachtung der Kückstände 
sich davon zu überzeugen, ob überhaupt Feldspathrestc vor- 
handen sind und im anderen Falle die Thonerde als vom 
Glimmer herrührend zu berechnen ; für meine Analysen habe 
ich daher aus der Thonerde des Rückstandes den Glimmer 
als normalen Muskovit Kj Al„ Si, 0,4 berechnet; — nur in 
einem Falle, wo sich deutlich Feldspath zeigte, wurde aus der 
Thonerde der Feldspath berechnet. 

Der Gang der Gesammtanalyse bei meinen Arbeiten war 
der hierfür übliche; nur möchte ich hier noch auf die bis 
jetzt leider noch nicht genügend beobachtete und studierte 
Beschaffenheit der organischen Substanz hinweiscn. Eine Be- 
stimmung der die organische Substanz kennzeichnenden Eigen- 
schaften ist noch nicht erfolgt ; übrigens wechselt dieselbe sehr 
in den verschiedenen Thonen. In den Braunkohlenthonen 
scheint dieselbe ein Gemisch pflanzlicher und thierischer orga- 
nischer Stoffe zu sein ; dieselben geben beim Extrahiren mit 
Aether — Alkohol, Xylol oder Chloroform einen braunen Körper 
in Lösung, der beim Verdunsten als harzähnliche braune Sub- 
stanz verbleibt. Beim Erhitzen liefern sie neben kreosot-ähn- 
lich riechenden braunen Dämpfen ichtyolartige Verbindungen. 
Etwas mehr geht bei den Posidonienschiefern des Lias in 
la'isung und hier überwiegt der ichtyolähnliche Geruch. Ueber 
diese Posidoniensehiefer liegen Untersuchungen vor von Neu- 
mayer.') Während die Analyse an Kohlenstoff, Wasser und 
Verlust in den einzelnen Proben Werte von 5,7 bis zu 27,00% 
lieferte und bei v. Raumer*) sich für 2 Posidoniensehiefer 

') Wttrtt. natur. Jahresheft XXIV. 1868. 

*) Inang.-Diss. Erlangen 1878. 



iiu C-gehalt 11,00“4 ergaben, konnte Neumayr durch Schwefel- 
kohlenstoff, Chloroform oder Aether und Alkohol nur 0,0068 “/o 
bituminöse Bestandteile entziehen, also gleich meinen Ver- 
suchen an Rhätthonen ein ganz unbrauchbares Verfahren. 

Die Rhütthonc gaben beim Glühen Dämpfe von kreosot- 
ähnlichem Geruch, in ihnen ist die organische Substanz an- 
scheinend vorwiegend pdanzlichen l'rsprunges ; es geht in 
Xylol und ähnlichen Lösungsmitteln nichts in Lösung, dagegen 
kann man etwas mit Natronlauge ausziehen und durch 
H CI fällen, aber dies ist nur ein Bruchteil und würde 
daher nur ein mangelhaftes Resultat hei der Analyse ergeben. 
Ich glaubte, dass etwa eine ähnliche Verbindung den Rhät- 
letten zu Grunde liegen würde, wie den häufig darin vor- 
kommenden Kohlenstämmchen und kohligen Teilen. Die 
Analyse lieferte für den C-gehalt dieser Kohle 58,29%, was 
auf die aschenfreie Substanz mit einem .\schengehalt von 
ll,03'’j| einen C-gehalt von 59,90% ausmacht. Im Thon 
selbst war ein C-gehalt von 0,39 % , was einer Beimengung von 
obiger Kohle zu 0,65% entsprechen würde; wieviel Kohlen- 
stoff davon jedoch auf kohlige Beimengung, wieviel auf das 
Bitumen, die sogen. , organische Substanz“*, im Thon zu 
rechnen ist, ist daraus noch nicht ersichtlich. 


Feuerf’estigkeitsbestimiiiung. 

Es ist das grosse Verdienst Segers. eine Methoile, nach 
welcher die Messung von hohen Temperaturen, wie sie in 
der Thonwarenindustrie Vorkommen, ermöglicht wird, ersonnen 
und zur praktischen Ausführung gebracht zu haben.*) 

Zur Messung von hohen Temperaturen hat man zwar 
vorher schon mancherlei Pyrometer besessen, die zum Teil 
vielleicht genauer die Temperaturen angegeben, so die auf 
der Ausdehnung von Luft oder Stickstoff beruhenden Apparate 
oder die auf die Ausdehnimg fester Körper sich gründenden 
Vorrichtungen, die Benützung optischer oder akustischer Er- 


') Thonind. Ztg. 1865 p. 121 nud It'., 1886 p. 135 — 229. 
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scheinungen bei verschieden hohen Tenipernturcn oder endlich 
das Siemens’sche und das Le Chatelier’schc elektrische Pyro- 
meter, das auf der Zunahme des Leitun^swidcrstandes eines 
Platindrahtes bei Erhöhunf' der Temperatur beruht.*) 

Nun handelt es sich in der Technik aber nicht so sehr 
um die Jlessung einer bestimmten Temperaturhöhe, bei der 
die Schmelzunf^en etc. vor sieh gehen, sondern vielmehr um 
ilie Erkennung bestimmter bei einem gewissen Zeitpunkt ein- 
tretender Veränderungen des zu erzeugenden bezw. verwendeten 
Materiales. Nehmen wir die Erscheinung des Klinkerns von 
Thonen oder des Sehmelzens von Glasflüssen, so ist das Ein- 
treten dieser Aggregatszustände nicht nur von der Höhe der 
Temperatur, sondern auch von anderen Verhältnissen abhängig. 
Es ist ein Unterschied, ob die Schmelz-Temperatur rasch oder 
langsam erreicht wird, es ist schliesslich auch die Zusammen- 
setzung der Feuergase dabei von Betracht. 

Darin beruht nun die eminente Brauchbarkeit der 8eger’- 
schen Messmethode, dass sie ganz den gleichen Vorgang, der 
sich iin Grossen innerhalb der Feuerungsrämne abspielt, im 
kleinen an den Sehmelzkegeln sichtbar nachmacht, und so ein 
genaueres Bild für die zu erzielenden Brennwirkungen als 
lediglich die Bestimmung der Temperaturhöhe angiebt. Es 
wird, wenn ich mich so ausdrücken darf, nicht nur die Quantität, 
sondern auch die Qualität der Temperatur gemessen.^) 

Die Seger’schen Kegel bestehen aus Silikaten, die je 
nach Schmelztemperatur verschieden zusammengesetzt sind. 
Diese Silikatgemenge sind in Form von tetraedrischen Pyramiden 
hergestellt. Beim Schmelzen der Gemenge fangen zunächst 
die Kanten an, rund zu werden, dann legt sich der Kegel 
allmählig um und berührt schliesslich mit seiner ganzen 
Längsfläche den Boden. Ohne auf die Beziehungen zwischen 
der Zusammensetzung der Kegel näher einzugehen, möchte ich 

*) Thonind. Ztg. 1895. 19, 803. 

Ann. d. Physik und Chemie 1895, 56, 360. 

*) Das Messen der Temperatur durch das Schmelzen von Legierungen 
ist wegen des Einflusses der Feuergase und der Verflüchtnng von Metall- 
däiupfen nicht zuverlässig. 
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nur kurz das Wichtigste über das Prinzip der Zusammen- 
setzung erwähnen: 

Kegel 1 repräsentiert die Formel: 

0,3 K, 0 0,2 Fe* 0, 

0,7 Ca 0 0,3 A4 0, “ 

er ist zusammengesetzt aus den aer|uivalenten Mengen Marmor, 
Fcldspath, Quarz und Eisenoxyd. 

Im nächsten Kegel ist das Eisenoxyd vermindert, die 

Thonerde durch Einführung von Kaolin erhöht. Dies wird 

fortgesetzt bis zu ,K.“ 4, der die Zusammensetzung hat: 

0,3 Kj 0 n- Al n 1 «• n 
0,7 Ca 0 ■ ' O 9 • i 5 i 0„ 

worin also das Eisenoxyd nun ganz weggelnssen ist. 

Nun steigt bei den nächsten Kegeln der Thonerde- und 
Kieselsäuregehalt durch erhöhte Kaolinmengen und Quarz; 
dies setzt sich fort bis Kegel 27 von der Formel : 

V S l ■ "• 

Von Kegel 28 (ca. 1650“ C.) an beginnt ein anderes 
Bild: Feldspath und .Marmor, damit also Kj 0 und Ca 0 ver- 
schwinden; es wird die Eigenschaft des Quarzes, hei hohen 
Temperaturen in Verbindung mit Thon als Flussmittel zu 
Avirken, benützt und der Kegel 28 ist von der Formel: 
Al, Oj.lO Si Oj. Hier beginnen auch die feuerfesten Thone: 


Kegel 30 ist A4 0, 


6 Si 0, 


Kegel 34 ist A4 O3 • 2,5 Si Oj 
Kegel 35 und K. 36 werden durch gereinigten Zettlitzer Kaolin 
und Rackonitzer Schieferthon dargestellt, der nahezu der reinen 
4'honsubstanz: Al, 0, • 2 Si 0, . 2 H, 0 entspricht. Mit der 
Schmelztemperatur dieser höchsten Kegeln lallt auch jene des 
Platins zusammen, (ca. 1850“).*) 

Die Ausführung der Feuerfestigkeitsproben erfolgte im 
Deville’sehen Gebläseofen. 


') Für Zwecke der Induatrie hat mau dann durch Einfilhmng von 
Eisenoxyd und Borsäure von E. 1. (ca. 1145'’) an abwärts bis E. 0,22 
(ca. 500“) noch Temperatnrmesser bis zur schwachen Rotglut combiniert. 
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Es ist dies ein Chaniotti'cylinder, dessen Boden von einer 
Schmicdeeisenplatte mit konzentrischen Eingen mit Löchern, 

aus welchen die vom Gelrläse 
kommende Luft zum Brennmaterial 
(Retortengraphit) strömt, gebildet 
wird. Die zu untersuchenden Thone 
befinden sich mit den Schmelz- 
kegeln in einem Tiegel, der von 
der Glut umgeben ist. Man habe 
z. B. eine Thonprobe zusammen 
mit K. 30, 31 und 32 im Ofen 
und brennt die Charge nieder; es 
zeigt sich nun, dass K. 30 und 31 
geschmolzen sind, K. 32 und die 
Thonproben noch stehen. Der zu 
prüfende Thon steht also höher 
als K. 31 ; man gibt nun eine 
etwas grössere Charge und brennt 
abermals ab, nachdem man nun 
noch K. 33 und 34 dazu ge- 
geben hat. Wenn Kegel 32 
niedergcschmolzen ist, Kegel 33 
mit abgerundeten Kanten anfängt zu schmelzen, der Thon 
etwa schon stärker geschmolzen ist als K. 33, nicht so stark 
jedoch als K. 32, so wird man sagen, die Feuerfestigkeit des 
Thoiies stehe zwischen K. 32 und K. 33. 

Die Einfachheit und Exaktheit der Seger’schen Methode, 
Peuerfestigkeitsproben auszuführen, geht am schönsten hervor, 
wenn man die älteren Methoilen von Bischof, Otto*) und 
Richters damit vergleicht. 

Bischof bestimmte den Grad der Feuerfestigkeit eines 
Thones durch die .Menge von (Juarz, welche demselben zu- 
gesetzt werden muss, damit er einer bestimmten Temperatur 
ausgesetzt, dasselbe Verhalten zeigt, wie ein anderer aus- 
gezeichneter Normalthon. (Garnkirker Thon ()uarz, 1:1.) 
Bei dieser Methode darf aber die Temperatur nicht so hoch 

') Diugler’s Journal 163, 193. — Kerl, Handbuch der Keramik p.6a/63. 
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gesteigert werden, dass eine chemische Verbindung des Thones 
mit der zugesetzten Kieselsäure eintreto, die Kieselsäure kann 
also nur mechanisch als starres unschmelzhares Skelett wirken. 
Es kann daher nur das Aussehen bis zu einer gewissen 
Temperaturhöhe gemessen werden, darin liegt die Schwäche 
der .Methode. 

Richters Verfahren stützt sich auf das Verhalten in 
Temperaturen, bei welchen die Verbindung von Kieselsäure 
bezw. Thonerde mit dem Thone eintritt, also in der Weissglut. 

Als Normalthon dient bei Richters ein Gemenge von 
1 Teil Sanrauer Thon mit */,„ Teilen Thonerde. Es wurde 
dann der zu prüfende Thon zusammen mit dem Normalthon 
der Weissglut au.sgesetzt, und zwar soweit, bis die l’rol)e 
mit einer schwachen, glänzenden Flnssrinde überzogen war. 
Bedurfte der zu prüfende Thon eines Zusatzes von (^uarz, 
war also höher stehend als der Normalthon, so wurde die 
Feuerfestigkeit je nach der zuzusetzenden .Menge mit 
1, d etc. bezeichnet, war dagegen ein Zusatz von Thon- 
erde nötig, so wurde er mit - 1, 2, H etc. bezeichnet; 

± bedeutete dem Normalthon gleichstehend. 

Vergleicht man nun speziell die obigen Beziehungen 
mit den Ergebnissen bei der Feuerfestigkeitsbestimmung der 
Thone in dem vorliegenden Arbeitsgeliiet, so zeigt sich, dass 
die an Flussmitteln sehr armen Thone des Rhäts und der 
lehmigen Albüberdeckung auch einen bedeutenden Feuer- 
festigkeitsgrad besitzen. 

Die Feuerfestigkeit der Rhätthone wäre in einigen Fällen 
noch höher, wenn nicht ein grosser Teil der mechanisch l)ei- 
gemengten Kieselsäure bei ihnen in äusserst fein verteilter 
Form vorhanden wäre. Vergleicht man Thone aus dem Rhät 
und solchen der lehmigen Albüberdeckung, so zeigt sich trotz 
der grossen Übereinstimmung in der Zusammensetzung ein 
Unterschied in der Feuerfestigkeit, indem sich im letzteren die 
mechanisch beigemengte Kieselsäure in Form gröberer Quarz- 
körner befindet und daher erst bei höherer Temj)eratur (K. ;!:1) 
mit in den Schmelzprozess gezogen wird, bezw. mit den Basen 
sich zu Silikaten vereinigt, während in den Thonen aus dem 
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Rhät <lit' (Juarzpartikel feiner, reaktionsfähiger sind und daher 
die Thone schon früher (meist bei K. 31) schmelzen. 

Wesentlich auffallender zeigt sich die Wirkung des 
(juarzes bei den niedriger stehenden Thonen, und zwar kommt 
bei dem geringen (Jehalt an Kalk und Magnesia hier in erster 
Linie der Einfluss des Eisenoxydes und des feinen Sandes in 
Betracht, weniger derjenige der Alkalien. So schmilzt Zan- 
elodonletten von Ottensoos mit nicht sehr feinem Quarzkorn 
trotz des hohen Eisenoxydgehaltes erst hei K. 15, während 
Burgsandstein- und Blasensandsteinletten (letzterer mit ca. 
2,5% t’a 0) schon bei Kegel 5 geschmolzen waren. Löss da- 
gegen steht infolge des Gehaltes an gröberem (juarzkorn trotz 
der reichlichen Menge schädlicher Basen bis K. 12 — 13. Der 
gleiche Unterschied zeigte sich zwischen Liasthon mit grobem 
Sandkorn (Käswasser L.y) = K. 13 und solchem von feinem 
Korn (Grossbellhofen) = K. 5. 

Bei den untersuchten Thonen kommt infolge Pehlens 
von Feldspathresten nur die Wirkung der wenigen Glimmer- 
teilchen mid der feinen ()uarzpartikelchen neben den Basen 
für die Schmelzung in Betracht. 
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III. Wirtschaftliches. 

Es ist bei einem Thema der praktiseheii Geologie wohl 
angebracht, wenn ich schliesslich noch die ökonomische Be- 
deutung der Thon- und Lehmvorkommen durch Produktions- 
zahlen der sie verarbeitenden Industrie erläutere. 

Innerhalb der zum grössten Teil in das Arbeitsgebiet 
fallenden politischen Bezirksämter Nürnberg, Fürth, Erlangen, 
Schwabach und Hersbruck finden sich (nach Götz, G(*ograp.- 
Hist. Handbuch v. Bayern 1838) in Summa 70 Ziegeleihetriebe, 
die sich auf die einzelnen Bezirksämter, wie folgt, verteilen: 
B.-A. Fürth: 24 Betriebe 

B.-A. Nürnberg: 14 

B.-A. Erlangen: 11 , 

B.-A. Schwabach: 10 , 

B.-A. Hershruck: 16 , 

Diese Ziegeleihetriehe befassen sich zum grössten Teil 
mit Herstellung gewöhnlicher Mauersteine; Verblendsteine und 
Dachziegel werden wenig fabriziert, andere bessere Ziegelei- 
produkte fehlen noch vollständig. 1 grösserer und 3 kleine 
Betriebe fertigen feuerfeste Steine und Chamotteprodukte. 

Die grössten Ziegeleien weisen eine .lahresproduktion 
von je 12 Millionen Mauersteinen auf. 

Die Produktion des Bezirksamtes Fürth ist die grösste 
mit ca. 9.5 Millionen, dann folgt B.-A. Nürnberg mit ca. 
23 Millionen, B.-A. Hersbruck mit ca. 12, B.-A. Schwabach 
mit ca. 15 und B.-A. Erlangen mit ca. 15 .Millionen Mauer- 
steinen, zusammen 160 — 165 Millionen Steinen im gegen- 

•) Der Ziegeleiberofsgenossenschaft wareu für das Belriebsjahr 189H 
angemeldet 58 Betriebe mit zusammen 181,712,000 Steinen Gesamtproduk- 
tion — eine Äuzabl kleinerer Betriebe waren demnach nicht angemeldet, — 
Mittlerweile wurden eine grosse Anzahl von Anlagen vergrössert und die 
obigen Zahlen, wie auch die nachtolgeuden Daten Uber die Produktion! 
welche ich gütigen privaten Mitteilungen verdanke, stellen natürlich nur 
ganz annähernde Werte (für das Jahr 189H) dar. 
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wärtig;en Handelswert von rund 5 Jfillionen Mark. Dabei 
werden ea. 330,000 cbm = ca. 800,000 ts Lehm verbraucht; 
— ca. l.")00 Arbeiter finden dabei Beschäfti<jnn^. 

An feuerfesten Artikeln werden, in Norinalsteiiien aus- 
gedrückt, ea. 4 Millionen Steine fabrizirt, bei einem Handels- 
wert von fast 300,000 Mark, einem Thonverbrauch (Khfitthon) 
von ca. 8,000 cbm = ca. 1 7,000 ts entsprechend, der für sich 
allein einen Wert von fast 100,000 Mk. darstellt. Arbeiter 
werden hiebei ca. 150 beschäftigt. 

Die Ofeiifabriken und Kunsttö])fereien*) verarbeiten in 
3 Betrieben jährlich ca. 300 — 350 Waggons = 3000 — 3500 ts 
Khätthon, der allerdings nicht den gesamten, aber doch den 
Hauptverbrauch an Thon dar.stellt. Der Handelswert der 

daraus hcrgestellten Fabrikate betrug ca. 500,000 Mk. ; ca. 
400 Arbeiter rverden in dieser Fabrikation beschäftigt. 

Weitere ca. 1000 ts. Khätthon werden zur Fabrikation 
von Schmelztiegeln, für die Bleistiftindustrie und als Ersatz 
für Speckstein zu Gasbrennern verwertet. 

Fasst man alle diese Daten zusammen, so ergiebt sich, 
dass die keramische Industrie um Nürnberg aus den der Keu- 
per-, Jura- und jüngeren Formationen zugehörigen thonigen 
Schichten einen Jahresumsatz von ca. 5 — 0 Millionen Mk. auf- 
weist, rvobei über 2000 ^Menschen einen auskömmlichen Ver- 
dienst finden. 

Schliesslich dürfte es noch interessieren, wie die einzelnen 
geologischen Horizonte nach der Kohmaterialmenge dabei be- 
teiligt sind: 


die Berggyps- und Lehrbergschichten 

mit 

ca. 

30 

0,' 

/o 

der Horizont des Blasensandsteins 


n 

38 

/o 

der Burgsundstein 


« 

7 

0/ 

/o 

der Zanclodonletten 


n 

ü'/z 

/» 

der Khätthon 



3—4 

/o 

7o 

die Thone des Lias u. Dogger 


7» 

13»/4 

(iuartäre Lehme und Löss 

V 

Vt 

l’/4 

7« 


*) Auch eine hedeuteude Jlajolikafabrik verarbeitet Ebättbou zur 
Erzeugung ihres Fabrikates. Eiuschlägige Productionszahlen konnte ich 
leider nicht erfahren. 
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Da aber der Rhiitthon einen ea. 4 — 5 mal höheren Wert 
besitzt als die anderen Thonvorkominen, so steifet seine Be- 
deutung erst bei Betraehtung der aus ihm hergestellten Produkte. 

Hat auch die Xatur dem fränkischen Keuper und Jura 
edlere Mineralschätze, wie sic sich in anderen Formationen 
finden, versagt, so ist er dafür mit Gesteinen ausgestattet, 
welche nicht nur ihrer (Quantität nach von einer grossen 
nationalökonomischen Bedeutung sind, sondern auch wegen 
ihrer qualitativen Eigentümlichkeiten zur Ausbildung einzelner 
hochentwickelter Industriezweige Veranlassung gegeben haben, 
die zum Teil schon in früheren Jahrhunderten (ich will nur 
an das Töpfergewerhe, an Hirschvogel und andere Meister 
erinnern) geblüht haben. 

Durch das Aufblühen von Nürnberg, der wichtigsten 
Industrie- und Handelseentrnle Süddeutschlands, begünstigt, 
haben sich ausser der Gewinnung der Bausandsteine in diesem 
Gebiete auch einige Zweige der Thonwarenindustrie grossartig 
entwickelt und reihen sich würdig an den anderen Leistungen 
rastloser Arbeit in und um Nürnberg. 
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1. Thoni^r Sjc. 

II. Berggipsme|il. 

III. Blaaensandt 

IV. BurggandaU 
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Upalinuathon (Dogger I.) vom Rothenberg. 
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Löss von Spardorf. 


b - VIIc 

I VIII 

i IX 

! IX a 

X 

X a 

1 XI 

Gtiulogischer 

Horizont 

1 

» k-P 

t ^ 

I 12 

C 

1 o ■ 

! 5 S : 

1 Stc 
? ^ ' 
•S o 
1 *3 ^ 

O 

1 5*2 
1 -Ss 

n> ~ 

bC 

i ^ 

a 

1 ^ 
o 

V 

1 ’ 

' 'S ^ 

_2 » Cs 
s *c w 
: e« O 

Diluviallehm 

Löss 

Si Oj (-j- Ti Üj)i2 1 52,47 i 

67,13 
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17 26,32 1 

14,87 

26,05 

30,«3 

15,44 

22,53 
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6,4« 

1,54 

0,79 

6,85 

2,77 

4,00 
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Ca 0: 

14 ü,34 1 

0,17 

Sp. 

Sp. ‘ 

Sp. 

1 0,25 

1,.50 

Mg 0: 

)r> i sp. 1 

2,01 


0,75 1 



0,83 

K, 0: 

B3 1 1,.Ö2 1 

2,96 

0,54 

0,62 

2,74 

1 a,.59 

.3,43 

Na, 0: 

for." ! 0,36 I 

0,36 

0,13 



0,18 I 

0,93 i 

0,44 
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' 

' 

— 
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— 

— 

— 

— 

— 

— 
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— 

— 

— 

- 

— 
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(17 ; 9,3« 
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7,02 

6,24 

6,55 
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40,90 

65,89 

67,20 

.51,72 

39,18 

Quarz : 

Feldspathreste : 

32,.57 

.33,36 

|35,31 

48,.38 
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I 
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Ich, Hermann Kaul, bin geboren zu Nürnberg am 
25. Dezember 1873 als Sohn des Kaufmanns Friedrich Kaul 
und dessen Ehefrau Anna Kaul, geh. llausleiter. 

Nach Absolvierung des Realgymnasiums zu Nürnberg 
bezog ich 1892 die Hochschule und wählte als Studium 
Naturwissenschaften und allgemeine Technische Fächer, dem 
ich an der Universität und dem Polytechnikum zu München 
bis S. S. 95 und bis W. S. 95/96 an der Universität zu 
Würzburg oblag. 

Lebhaftes Interesse an Kunstgeschichte und Kunst- 
Gewerbe, speziell an der antiken Keramik, veranlasste mich, 
2 Semester (S. S. 96 zu Würzburg, W. S. 96/97 zu München) 
ausschliesslich einschlägige Studien hierin zu betreiben, vor 
allem in der Vasensamnilung des Würzburger Wagner-Museums. 

Ein weiteres Jahr war ich praktisch in der Technik 
(Thonwarenindustrie) thätig und bezog S. S. 1898 wieder die 
Hochschule Ilerlin, um meine naturwissenschaftlichen Studien, 
insbesondere in Geologie und Mineralogie fortzusetzen. Ende 
des S. S. 98 begann ich mit der vorliegenden Arbeit, mit 
deren Ausführung ich während der W. S. 98/99 und S. S. 1899 
im mineralogischen Institut der Universität Erlangen bei Herrn 
Professor I)r. H. Lenk beschäftigt war. 
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